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Применение торфа в строительстве является делом новым, имеющим 
большое будущее в гидротехническом и дорожном строительстве, особенно 
в средней и северной полосах СССР, изобилующих болотами. Современ¬ 
ные гигантские гидротехнические строительства, не имеющие прецендента 
в истории, охватывают большие территории, где наряду с минеральными 
грунтами в большом количестве встречаются и органические грунты 
(торф). В связи с этим результаты опыта применения торфа в гидротех¬ 
ническом .строительстве канала Москва — Волга приобретают большую 
практическую ценность. 

Канал Москва — Волга на своем пути пересекает 22 больших и малых 
болота, проходя Ѵз своего протяжения то частично, то полностью в тор¬ 
фяном грунте. 

Если в малых строительствах возможно обойти отдельно встречаю¬ 
щиеся единичные болота, то при постройке канала Москва — Волга 
обойти болота было невозможно и нецелесообразно как по техническим, 
так и экономическим соображениям. Поэтому Строительством и были при¬ 
няты меры к изучению торфа как строительного материала и как несу¬ 
щего основания, а также к изучению методики производства работ по 
отсыпке торфяных сооружений и сооружений на торфяном основании и 
широкому применению его в производственных условиях. 

В этой большой и новой работе исследования торфа помимо автора 
настоящего выпуска Отчета И. И. Вихляева, руководившего торфяными 
работами, принимал участие весь коллектив торфяного отделения Стро¬ 
ительства. 

Редакционная коллегия надеется, что настоящая работа даст возмож¬ 
ность широкому кругу советских исследователей, проектировщиков и 
строителей использовать опыт строительства канала Москва — Волга по 
применению торфа в гидротехнике. 


РЕДАКЦИОННАЯ КОДЛЕГИЯ 



ГЛАВА I 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ТОРФ в ГНДРОТБХННЧЕСБОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Литературные источники и обнаруженные в торфяных болотах много¬ 
численные ископаемые свидетельствуют о том, что торф еще о древности 
применялся в гидротехническом и дорожном строительстве как строитель¬ 
ный материал и как несущее основание. 

Д-ром Фрю ^ были обнаружены в Швейцарии на болоте «Эпсах» на 
глубине 2 м остатки свайных построек, относящихся, судя по находке 
бронзовых топоров, к бронзовому веку, который Гейерли (Неіегіі) для 
Швейцарии относит приблизительно за* 1 000 лет до начала нашей эры. 



Фиг. 1. Древняя дорога по торфяному болоту (по Шварцу). 

В Германии, на Буртангском торфяном болоте (Воигіап^ег Моог), на 
левом берегу р. Эмс, на границе между Ганновером и Нидерландами, 
в 1918 г. была обнаружена деревянная дорога в торфу на глубине 1,0—1,2 ж 
в виде деревянного настила шириной 3,3 м (фиг. 1). Бревна настила по бо¬ 
кам дороги были закреплены деревянными костылями с целью предохране¬ 
ния лежней от неравномерной осадки в торфу и отклонения от горизон¬ 
тального положения. 

Считают, что эта дорога описана древним историком Тацитом под на¬ 
званием «длинных мостов» (Ропіез Іоп^і) Домиция и относится к первым 


і. РгОЬ ипб ЗсЬгбІег, ВІе Мооге бег ЗсЬѵеіг, 8. 338, 1904. 
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годам нашей эры. В позднейших немецких описаниях эти дороги названы 
болотными мостами (МоогЬгйске). Тацитом же описана битва Цецины 
с Арминием на одном из таких «длинных мостов» на границе Ганновера 
и Ольденбурга, где на глубине 1,5 м была обнаружена деревянная дорога, 
описанная Гризебахом. 

В Ольденбурге в округе Вехты на торфяном болоте была обнаружена 
деревянная дамба на глубине 1,5 л, состоявшая из досок длиной 2,5 м, 
шириной 20—28 см и толщиной 5 см. На концах досок были выдолблены 
квадратные отверстия, которые служили для укрепления уложенных вна¬ 
хлестку досок костылями, забитыми в торфяной грунт, глубина которого 
достигала 3,5 м. Автор, описавший эту дорогу, іподчеркивает, что она была 
построена топором без применения пилы, которой тогда еще не было. 

В Голландии в бассейне р. Дренты на глубине 2,5—3 м в торфяном бо¬ 
лоте обнаружена древняя римская дорога, которую относят ко времени 
походов Германика, т. е. тоже к первым годам нашей эры. 

В 30-х годах прошлого столетия при устройстве осушительного канала 
на Лайбахском болоте (б. Австрия), на глубине 1,2 м обнаружена деревян¬ 
ная дорога шириной 7,5 м. 

Дорога имела протяжение 
около 3 км и была устроена 
следующим образом: поверх 
торфяного слоя низинного 
болота был устроен помост 
из уложенных поперек жер¬ 
дей диаметром 10—15 см, и на 
этот по-мост был набросан 
слой щебня толщиной 0,75 м. 

По вскрытии торфа обнажен¬ 
ные куски щебня оказались 
столь мягкими, что легко раз¬ 
давливались руками. Однако 
спустя 5—6 дней обнаженный 
щебневый настил наподобие 
бетона настолько отвердел, 
что по нему, как говорится 
в описании, «могли двигаться тяжелые вагонетки с торфом». Поддержи¬ 
вающие настил жерди на дневной поверхности первоначально выглядели 
свежими, однако на воздухе стали быстро разлагаться и крошились. 

На одной из древних дорог по этому же Лайбахскому болоту была 
найдена монета с изображением римского императора Тиберия Клавдия, 
относящаяся к 41 г. нашей эры (акад. Оппоков Е. В). 

В СССР в 200 км от Ленинграда по линии железной дороги Ленин¬ 
град— Дно, вблизи ст. Уторгаш и поселка Видони на торфяном болоте 
обнаружена на глубине 2,5 т старая шоссейная дорога Екатерининского 
времени, соединявшая Ленинград с Москвой. Полотно дороги отсыпано из 
песчаного и гравелистого грунта с галькой на торфяном основании мощ¬ 
ностью до 8 м. Верхняя часть насыпи покрыта песком слое.м в 1,5 м. 
Поверхность дороги отмощена камнем толщиной 0,40 т. 

В настоящее время над поверхностью шоссе нарос торфяной слой, по¬ 
крытый крупной лесной, а также кустарниковой растительностью. Полотно 
шоссе как бы погребено в торфе, давше.м наибольшую осадку по оси 
насыпи (фиг. 2). 

Возле ст. Завидово Московской области в 1848 г. было проложено по 
болоту мощностью в 4,5 м полотно Октябрьской ж. д. Под нагрузкой на¬ 
сыпи и добавочной динамической нагрузкой от продолжительного движе¬ 
ния поездов (в течение 90 лет) торфяное основание дало по оси насыпи 
осадку, достигающую 45,6% от толщины сжимаемого торфяного осно¬ 
вания (фиг. 3). 

Кроме дорог на болотах в Италии, Венгрии, Ирландии и СССР были 



Современный лесной . 
нустарниновый и 
травяноО понров 

Молодой сфаеновый 
торф 

Старый сфаенодый 
торф 


Сфагново-осоковый 
торф 

Осоиово-тростки^ 
новый торф 
77777^^ Илистый слой 
^болотная ли на 
ѵ/й Поносный песок 

Фиг. 2. Старое погребенное шоссе на торфяном 
болоте. 
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обнаружены свайные постройки, аналогичные свайным ростверковым по¬ 
стройкам Швейцарии; они устраивались на деревянном помосте (на рост¬ 
верке) и впоследствии были заторфованы (покрыты торфом). Эти по¬ 
стройки относились к различным весьма ра^ниим историческим периодам 
(проф. А. А. Иностранцев). 

В более позднее время торф находит применение в гидротехническом 
и дорожном строительстве в больших размерах и в условиях более слож- 
.ной строительной техники. Проф. А. Людин (А. Ьисііп) в своем труде 
сГидроэлектростроительство Скандинавии> ^ приводит данные, показываю¬ 
щие, что в Норвегии торф в гидротехническом строительстве применялся, 
уже более 100 лет тому назад. 
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Фиг. 3. Осадка насыпи полотна железной дороги в Завидовском'районе. 

В ранний период ядро плотины сооружалось на скальном основании 
из торфа и с поверхности покрывалось наброской из камня (фиг. 4, а). 
В более позднее время и в более высоконапорных плотинах из торфа де¬ 
лались срединные диафрагмы плотин между стенками сухой каменной 
кладки (фиг. 4,6); верхний водослив и водоразборная труба устраивались 
в дамбе (фиг. 5). В мягких грунтах торфяная диафрагма устраивалась с зу¬ 
бом (фиг. 6). 

В Германии на большом сравнительно протяжении в торфяных грунта.х 
были прорыты каналы: в 1871 г. 5йсI-Nо^с1-Капа1, а также Гунте-Э.мс канал 
(Нипіе Етз); позднее был прорыт глубокий Кильский канал (Каі8ег->Ѵі1- 
Неіт-Капаі) 

Проф. Терцаги К. * в своем труде «Инженерная геология» указывает, 
что в Швейцарии для электрической станции АпбеІзЬисН была устроена 
плотина на торфяном основании мощностью 1,0—4,0 лі; плотина состояла 

^ Проф. А. Людин, Гидроэлект^ростроительство Скандинавии, сокращ., перевод с 
немецкого ,Nог(іі8(]Ье ^Vа88егкгаЦе , ОНТИ, 1934. 

2Ріі1есЬег, Оег Ваи без Каі8ег-\ѴіІЬс1пі-КапаІ8, .2еіІзсЬгіІ1 Ійг Ваиѵезеп*. 5. 117, 

1897. 

®Проф. Терцаги К., Инженерная геология, стр. 206, нзд. ОНТИ НКТП СССР, 1934 
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из гравия и была снабжена ядром и зубом из суглинка (ЬеЬткегп) ^ При¬ 
канальные дамбы из торфа на торфяном основании намывались также на 
Рейнском канале на участке Амстердам-Утрехт, причем была отмечена ма¬ 
лая водопроницаемость торфа 

В Германии и б. Австрии с начала прошлого столетия на торфяных 
болотах в значительном количестве строились колонии, причем жилые и 
хозяйственные постройки сооружались непосредственно на торфяном 
основании. Проф. Терцаги (іЬШ, стр. 210) описывает метод подготовки 



Фиг. 4, л, б. Старая и новая 4орма (по- Фиг. 5. Плотина Сальхус. Поперечный 

перечный разрез) плотины из сухой разрез, 

кладки с торфяным ядром. 


в указанных странах торфяного грунта в качестве несущего основания 
под мелкие фабричные здания в районе Ольденбурга и под массивные зда¬ 
ния на торфяных болотах Магкагсізшоог — в Ганновере и на болоте 
Аи^изіитаітоог — в Восточной Пруссии. 

В области изучения торфяных грунтов как несущего основания про¬ 
делана большая работа Шведской геотехнической комиссией; результаты 
этой работы опубликованы 
в трудах Комиссии. 

В СССР в 1928 г. была 
сооружена на р. Куре (Се¬ 
верный Кавказ) Куринская 
плотина из минеральных 
грунтов на торфяном осно¬ 
вании мощностью 3,5—4,5 м 
(фиг. 7). Осадка сжимае¬ 
мого торфяного основания 
по оси дамбы достигала ^ „ 

60%. Столь высокий про- Поперечный разрез плотины Гайангер. 

цент осадки произошел, 

очевидно, не только вследствие уменьшения пор сжимаемого основания, 
но также и за счет бокового перемещения неустойчивой массы основания 
под торфом. Взятые в основании образцы торфа при ненарушенной струк¬ 
туре до уплотнения имели коэфициент фильтрации /Сю’ =0,0(Ю94 см/сек 
и после уплотнения массы =0,000000467 см/сек. (Метод определения 
коэфициента фильтрации не указан, и не указано также, происходила ли 
фильтрация под давлением или без давления.) 

В 1932 г. была построена в Московском районе Софринская плотина 
из минеральных грунтов на торфяном основании, высота плотины 5 м. 

1 Терцаги указывает, что насыпь дала немедленную и значительную осадку, п дно 
бассейна у подножия плотины поднялось; равновесие наступило только тогда, когда пло¬ 
щадь основания была увеличена изменением наклона откосов. Ред. 

-2епЦаІЫаЦ бег ВацуегшаИип^. XIV Лаііг^ап^ № 15, 5. 153, АргіІ 1894. 
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Фиг. 7. Куринская (Терская) плотина на торфяном основании. 


















в 1930—1932 гг. в Белоруссии были .построены для рыбного прудового хо¬ 
зяйства две песчаные плотины высотой 0,7 и 3,5 м на торфяном основании 
мощностью от 1,45 до 2,65 м. Хотя наблюдалась значительная осадка тор¬ 
фяного основания под давлением насыпи, плотины работают без пере¬ 
боев; торф оказался маловодопроницаем В Лосиноостровской прудовой 
плотине (близ Москвы) противофильтрационный экран выполнен из тор¬ 
фа; наблюдения показали, что после отсыпки торфяного экрана фильтра¬ 
ция значительно уменьшилась. 

В 1931—1932 гг. торф был применен в гидротехническом строительстве 
па Беломорско-Балтийском канале им. Сталина. К сожалению, ни характе¬ 
ристика применявшегося торфа, ни методы его применения нигде не опи¬ 
саны. Однако из имеющихся отрывочных материалов можно все же счи¬ 
тать установленным, что на этом канале торф применялся: в слоистых 
экранах песчаных плотин (фиг. 8), затем для заполнения простенных про¬ 
странств в дне камер шлюзов, для торфяных фартуков около верхних пал 
шлюзов, под настилом пола в верхних понурах шлюзов (слоем в 10 см) и 
под каменное крепление откосов выемок и насыпей в виде торфяной по¬ 
стели вместо гравийной (волокнистый торф слоем 30 см). 


$^>рппение иетмнгч 



Перел*ы>^ма\, 1 

у(глина или супесь) 1 \ Тлимо‘бетон 

Нрупмоаеонистый пес ом б»1мм 
с ьрадис.м, проходящ им шрсхот в /Оси 


рушп ^НиеоВый комемшмй банкет 
Щебень с ераВием или 
еалькоО раамерш дебет 
Трабий б1> 90см 


Фиг. 8. Песчаная плотина с торфяным экраном. 


Вышеприведенные данные говорят о довольно широком применении 
торфа в гидротехническом строительстве. Однако методические указания 
о способах применения торфа, характеристика видов и свойств его как 
строительного материала, а также данные о результатах наблюдений за ра¬ 
ботой готовых сооружений из торфа и на торфяном основании отсут¬ 
ствуют совершенно. Нет также никаких данных об устройстве больших 
торфяных дамб. 

Строительство канала Москва — Волга, лишенное вследствие этого 
возможности воспользоваться в отношении применения торфа опытом дру¬ 
гих строительств, было вынуждено само организовать широкое изучение 
вопросов применения торфа для строительных целей и использования его 
в качестве основания. 


ПРИМЕНЕНИЕ ТОРФА НА СГРОИТБЛЬСГВЕ КАНАЛА МОСКВА—ВОЛГА 
И ПОСТАНОВКА ИЗУЧЕНИИ ТОРФА 

а) Торфяные сооружения канала. Канал Москва — Волга 
на своем протяжении лересекает 22 больших и малых болота, проходя на 
протяжении 30 км полностью или частично в торфяных грунтах. Обход 
торфяных болот был связан с необходимостью удлинения русла канала и 
с значительным увеличением объема земляных работ. Поэтому после все¬ 
стороннего обсуждения вопроса и строительного исследования торфяных 
болот трассы было решено их не обходить и соответствующие виды 
торфяных грунтов использовать в гидротехническом строительстве 
канала. 


Инж. Л у н д и н. Осадка торфа под насыпями, изд. Белорусского техмассектора, 1935 
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в практике строительства канала торфяные грунты были применены 
в качестве: строительного материа ла для сооружения прика¬ 
нальных дамб, противофильтрационного материала д.ія 
отсыпки экранов и понуров, несущего основания под сооруже¬ 
ниями, а также актифильтра в виде постели, вместо гравийной, под 
каменное крепление откосов насыпей и выемок. 

Применение торфа в гидротехническом строительстве канала, а также 
работы по выемке торфяного грунта характеризуются нижеследующими 
данными: 


Отсыпано приканальных торфяных дамб высотой от 

4 до 8 на торфяном основании. 13,5 км 

В ядро тела торфяных дамб отсыпано торфяного 
грунта из выемок канала и резервов с применением 
уплотнения. 1 006 тыс. 

В качестве несущего основания под сооружениями оста¬ 
влено после тщательного исследования прочности 
торфяного грунта, подстилаемого твердыми минераль¬ 
ными породами.1241,5 , . 

Вынуто в основании сооружений торфа, подстилаемого 
ненадежными мягкими минеральными грунтами (мер¬ 
гелем. илами, сапропелем). 1080,8 „ . 

Вынуто торфяного грунта при прорытии русла канала 

на протяжении от Москва-реки до Волги. 7 562,8 . . 

Уложено торфа в понуры и экраны на отдельных со¬ 
оружениях канала. 383,0 „ . 

Произведено крепление откосов выемки и насыпи ка¬ 
менной укладкой на волокнистой торфяной постели . 35,0 „ „ 


В отдельных районах Строительства были возведены следующие сооружения на 
торфяном основании или с применением юрфа: 


Приканальные торфяные дамбы на торфяном болоте вида 

VII. км 

Приканальные дамбы на болоте вида III. 4,2 » 

Торфяной понур по дну канала, проходящего в крупно¬ 
зернистом леске в районе болота вида I. 0.36 • 

Западная торфяная дамба на болоте вида IV. 1,0 

Приканальные торфяные дамбы на торфяном болоте 

вида ѴШ . 5,25 » 

Обстановочные приканальные „попы* в зоне водохра- 

нилиищ. 27 шт. 

Крепление откосов насыпи и выемки на торфяной по¬ 
стели . 15000 л- 

Трехслойный торфяной экран и двухслойный понур на 

минеральной плотине. 290000 , 

Торфяной понур на левобережной дамбе Иваньковского 

водохранилища. 72000 „ 

Крепление мокрого откоса той же дамбы каменной на¬ 
броской на торфяной постели на площади около . . . 20000 » 


Количестаенный баланс работ с торфом на строительстве канала вы¬ 
ражается следующими цифрами: 


а) Вынуто торфа из русла канала и ушнрений. 7 563 тыс. 

б) Вынуто торфа в основании приканальных дамб и дру¬ 
гих сооружений. 1081 . , 

в) Вынуто торфа из резервов приканальных болот ... 1359 , „ 


Всего . 10003 тыс. м'^ 

г) Отсыпано торфа в гидротехнических сооружениях ка¬ 
нала . 1006 , . 

д) Оставлено торфа под сооружениями в качестве не¬ 
сущего основания. 1241 , , 


Таким образом при сооружении канала в отношении органических 
(торфяных) грунтов -полностью осуществлен принцип максимального 
использования местных грунтов из выемки русла и ближайших резервов. 
Это дало возможность сэкономить значительное количество рабочего вре- 
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мени и средств и явилось результатом широко поставленного изучения 
торфа. 

б) Работа торфяного отделения Строительства. Ра- 
^ота по изучению торфа как строительного материала и по применению 
его в гидротехническом строительстве является делом новым и впервые 
на строительстве приняла размеры, не имеющие прецедента ни в практике 
СССР, ни заграничной. Значение результатов этой работы выходит далеко 
за пределы строительства канала Москва — Волга. 

За строительный период торфяны.м отделением Строительства были 
проделаны следующие работы: 

1. Произведено научно-техническое исследование 22 болот, пересекае- 
А!ых трассой канала, общи.м протяжение.м 29,5 кт (23% протяжения трассы) 
и 20 торфяных болот в приканальной полосе (резервы) и в районах водо¬ 
хранилищ. При исследовании произведено бурение торфяной залежи в ко¬ 
личестве 20 153 пог. т в 6006 пунктах и взято 13 664 образца торфа для 
лабораторного анализа. 

2. В организованных трех лабораториях в г. Дмитрове и двух на 
трассе было произведено 40 200 анализов торфа; некоторые из анализов 
(углы сдвига и внутреннего трения, пластичность) впервые в большом ла¬ 
бораторном масштабе стали производиться в торфяной лаборатории 
Строительства. 

3. Разработаны вопросы: пределов осадок торфяных оснований и 
торфяных дамб; значений степени разложения торфа, обеспечивающих 
коэфициент фильтрации для строительного и противофильтрационного 
торфа (ІС,о<‘= 0,0000 і4); влияния промерзания торфа на изменение его фи¬ 
зических свойств после оттаивания. Установлены методы отсыпки и уплот¬ 
нения торфяного грунта в сооружения. 

4. Составлены 124 технических записок и заключений, а также более 
тысячи (1002 шт.) профилей строения и технических свойств торфяных 
болот трассы, планов, чертежей и графиков, которые были использованы 
Техническим отделом при проектировании торфяных сооружений и соо¬ 
ружений на торфяном основании. 

5. В целях нормирования торфостроительных работ на трассе и для 
инстр)пстирования работ по отсыпке и уплотнению торфа в сооружениях 
был разработан и спущен на трассу ряд инструкций: по торфостроитель¬ 
ным работам, по наблюдению за отсыпкой и уплотнением торфа в соору¬ 
жениях, по устройству торфяных кавальеров, по креплению откосов ка¬ 
менной наброской на торфяной постели, по исследованию болот в районе 
водохранилищ, по борьбе с всплывающи.м торфом, по подбору и офор¬ 
млению исследовательских материалов к сдаче торфяных сооружений. 
Инструкции по торфостроительным работам выпущены впервые. 

6. Для опытного наблюдения за поведением отсыпанных в натураль¬ 
ную величину торфяных дамб на торфяном основании на трассе канала 
были организованы два опытных участка. 

Для контроля за правильностью отсыпки и уплотнения торфа в произ¬ 
водственных сооружениях были организованы в различных районах семь 
контрольных торфяных пунктов с лабораториями при них. 

Кроме научно-исследовательских и опытных работ торфяное отделе¬ 
ние Строительства принимало непосредственное участие в практической 
производственной работе. 

В течение всего периода работ (1933—1936 гг.) по вызову из отдель¬ 
ных районов и по распоряжению руководства Строительства специали¬ 
стами торфяного отделения было сделано 277 выездов на трассу для про¬ 
ведения работ и для производственно-технической консультации, что дало 
возможность предотвратить часть аварий, а в части происшедших аварий 
применить технически правильные приемы к их ликвидации. 

Исследовательские партии производили работы -по полевому исследо¬ 
ванию болот на трассе в течение всего времени работы торфяного отделе¬ 
ния. Ввиду срочности заданий работа не прерывалась и в зимние периоды. 
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Только в результате этих работ и было возможно целесообразно проекти¬ 
ровать торфяные сооружения и сооружения «а торфяном основании. 

На основании исследовательских работ было внесено много рациона¬ 
лизаторских предложений, в результате которых был уменьшен съем 
торфа в основании дамб; после исследовательских работ на болоте вида IV 
перенесена к востоку трасса канала; предложен тип торфяной дамбы 
с диафрагмой из переработанного торфа; уменьшена пригрузка откосов 
выемки и насыпи торфянык дамб. С целью получения более сравнимых 
результатов и сокращения времени на производство анализов сконструи¬ 
рован прибор для исследования компрессионных свойств торфа и филь¬ 
трации на одном и том же образце; применен метод определения отры¬ 
вающего усилия торфяных оплавин на территории водохранилищ и т. п. 
Указанные -предложения дали возможность Строительству сберечь значи¬ 
тельное количество времени и средств. 

С целью рационального использования торфяного грунта как строи¬ 
тельного материала и как несущего основания торфяные болота должны 
быть предварительно подвергнуты подробному полевому изысканию и 
исследованию. Это обстоятельство вызывается значительной пестротой іі 
неоднородностью торфа не только в отдельных болотах, но и в пределах 
одного и того же болота, не только по географическому расположению 
залежи, но и в пределах одного и того же стратиграфического профиля. 

Полевые изыскания и исследования торфяных болот должны сопро¬ 
вождаться и подкрепляться лабораторным исследованием торфа. 

Данные лабораторного исследования должны характеризовать состав 
и технические свойства торфяного грунта, а также физико-механические 
константы — компрессионные, пластические, фильтрационные и другие 
свойства. 

Ниже следует описание применявшихся на строительстве лаборатор¬ 
ных методов исследования (гл. П), а также приемов полевых изысканий и 
исследований (гл. ІИ). Попутно приводятся также и результаты этих 
исследований. 


ГЛАВА II 

МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
и ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОРФА 

В лаборатории Строительства канала производились исследования бо¬ 
танического состава, степени разложения, а также технических и физико¬ 
механических свойств поступавших образцов торфа. 

Лабораторное исследование образцов торфа должно производиться 
вслед за отбором проб на болоте, иначе образцы подсыхают, обезвожи¬ 
ваются и изменяют свои свойства, а потому результаты лабораторного 
исследования не .могут характеризовать действительных свойств торфя¬ 
ного грунта в залежи. 

Ь ВОТАНИЧЕСБИи СОСТАВ ТОРФА 

Ботанический состав торфа определялся с помощью микроскопа. 
Предварительно гумус (гомогенная часть) отделялся от оформленных рас¬ 
тительных остатков, не потерявших свою структуру, чтобы этим сделать 
их более наглядными и поддающимися определению. Отделение гумуса от 
растительных остатков производилось путем отмучивания образца торфа 
через металлическое сито с диа.метром отверстий в 0,1 мм при торфе 
сильно разложившемся и 0,25 мм при торфе менее разложивше.мся. Сита 
с меньшими диаметрами отверстий применялись во втором случае для 
того, чтобы вместе с водой не ушла часть растительных остатков. 

Перед отмучиванием (промыванием) торфа определялась степень засо¬ 
ренности массы минеральным наносом. Для этой цели в заполненный во- 
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дой стеклянный кристаллизатор клалось немного торфа, который затем 
тщательно перемешивался стеклянной палочкой. Смесь отстаивалась до 
2—3 мин., после чего воду с волокнами осторожно сливали в сито, а ча¬ 
стицы песка или других минеральных примесей оставались на дне кри¬ 
сталлизатора. По наличию примесей судили о степени засоренности торфа. 

После этого приступали к промыванию торфа через сито под струей 
воды из водопровода. При этом торф в ситочке осторожно разминался 
руками, но не протирался сквозь сито. Промывание торфа производилось 
до тех пор, пока из сита не начинала выходить прозрачная вода. 

Отмученная масса торфа постулала непосредственно на анализ, кото¬ 
рый производился под микроскопом при увеличении не менее 90 раз. Для 
этого торф из кристаллизатора переносился пинцетом на предметное 
стекло стандартного размера, на которое добавлялось несколько капель 
воды, а растительные остатки равномерно распределялись по всему стеклу. 
В тетради отмечались все попадающиеся при передвижке стекла на-глаз 
остатки как основных торфообразователей данного образца, так и встре¬ 
чающихся единично; кроме того устанавливалось и процентное соотноше¬ 
ние отдельных торфообразователей. При достаточном навыке предел точ¬ 
ности достигал 3-^%. 

Название виду данного торфа давалось по остаткам основных компо¬ 
нентов, растений-торфообразователей, причем в название входили те 
торфообразователи, количество которых в данном образце превышало 
15%, например при ботаническом составе образца: осоки — 30%, древес¬ 
ных остатков — 40%, гипнума — 20% и сфагнума—10% торфу давалось 
название — гипново-осоково-древесный. Сфагнум в название не вклю¬ 
чался, так как количество массы его остатков было .менее 15%. 

На первом месте в названии ставился торфообразователь, содержа¬ 
вшийся в меньшем количестве, на последнем месте — торфообразователь, 
преобладавший по количеству. 

2. СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ТОРФА 

Степень разложения торфа определялась двумя методами: микроско¬ 
пическим и механическим или весовым (способ отмучивания). 

а) Микроскопический метод заключался в следующем. 
Проба торфа весом 30—40 г помещалась на листе картона или пергамента, 
тщательно перемешивалась и разравнивалась тонким слоем, затем из раз¬ 
ных мест образца бралась средняя проба и пинцетом переносилась на 
предметное стекло. Здесь к частице торфа добавлялось 5—6 капель воды, 
после чего торф самым тщательным образом распределялся по поверх¬ 
ности стекла и покрывался покровны.м стеклом. Рассматривание произво¬ 
дилось под микроскопом, причем наиболее удобно оказалось увеличение 
в 90—100 раз; увеличение же больше, чем в 140 раз, крайне суживает поле 
зрения, что в данном случае нежелательно. 

Для каждого образца просматривалось определенное число проб: 
10 — для технических анализов, 30 — для более углубленных. Для оценки 
степени разложения торфа каждое поле зрения делилось на квадраты или 
сегменты. Сдвигая мысленно в одну сторону все более крупные раститель¬ 
ные остатки, пытались глазомерно определить, какую они занимают часть 
площади (поля зрения). Определив, что более крупные растительные 
остатки в поле зрения занимают, положим, */в площади или 40%, уста- 
наливали таким образом степень разложения в 60%. При больших степе¬ 
нях разложения отсчеты производились непосредственно по расположе¬ 
нию гумуса. 

Для технического анализа просматривались 3 стекла, причем на двух 
стеклах по 3 поля, на одном — четыре; для углубленного анализа просма¬ 
тривалось 10 стекол по 3 поля зрения на каждом стекле. Из полученных 
в итоге наблюдений 10 или 30 цифр бралась средняя арифметическая 
с округлением до 5%. 
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6) При механическом или весовом методе определения 
степени разложения (предложен проф. Кудряшовым В. В.) брали пробу 
весом около 50 г и делили ее на весах на две равные части. Одну из них 
подсушивали до воздушно-сухого состояния, после чего помещали в тер¬ 
мостат (сушильный шкаф), представляющий железный ящик с полками, 
обогреваемый электричеством. После трехчасового нахождения в термо¬ 
стате при постоянной температуре в 105° образец взвешивался с точ¬ 
ностью до второго знака. 

Вторую часть образца торфа отмучивали струей воды в сите с отвер¬ 
стиями 0,1—0,25 ш. При этом получаются две фракции: гумусовая, ухо¬ 
дящая вместе с водой, и фракция растительного волокна, остающаяся 
в сите. При промывке торф следует слегка перебирать пальцами, всячески 
избегая при этом протирания или продавливания его сквозь сито. Когда 
из сита начинает выходить прозрачная вода, отмучивание считается закон¬ 
ченным. Оставшееся в сите промытое растительное волокно тщательно 
собирали, высушивали в термостате до абсолютно сухого состояния в те¬ 
чение 3 час. при 105°, после чего взвешивали. 

Степень разложения торфа определялась .по формуле: 

2 = 100 —-]—, ( 1 ) 

где 2—степень разложения; а — вес абсолютно сухого волокна из отму¬ 
ченной навески и Ь — вес абсолютно сухого торфа неотмученной половины. 

8. ВЛАЖНОСТЬ ТОРФА 

Одним из наиболее отличительных свойств торфа является весь.ма 
большая естественная влажность массы, достигающая 90—927^, т. е. 
в торфе содержится по весу только Ѵю часть твердой фазы (грунтового 
скелета), остальные Ѵю приходятся на воду. 

Количество воды в торфе меняется в зависимости от степени осуше¬ 
ния залежи торфа в болоте, от ботанического состава торфа, степени его 
разложения и зольности и от величины сжимающих усилий вышележащей 
нагрузки. 

Компрессионные свойства, трение, силы сцепления, фильтрация, 
объемный вес, пластичность и другие строительные свойства торфяного 
грунта зависят от влажности в гораздо большей степени и более свое¬ 
образно, чем это можно наблюдать в минеральных грунтах, особенно 
вследствие тдго, что влага в торфе и в минеральных грунтах находится 
в различных формах соединения. 

В общем зависимость строительных свойств торфа от условий 
влажности массы еще недостаточно выяснена, и этот вопрос под¬ 
лежит дальнейшей методической разработке и изучению. 

а) Формы воды в торфе. Вода в торфе содержится в следующих 
формах. Свободная вода, т. е. гравитационная, капельно-жидкая 
вода, подчиняющаяся силам тяжести и другим физическим законам; связ¬ 
ная вода — не подчиняющаяся силе тяжести; она может быть удалена 
из торфа длительным высушиванием на воздухе при физическом и терми¬ 
ческом воздействии и воздействии химических реагентов. 

Связная вода также находится в торфе в различных формах, а именно 
в форме: а) капиллярной воды, которая заполняет мельчайшие 
волосные поры и может быть удалена под влияние.м нагрузки или центри¬ 
фугирования с ускорением от 1 до 20000 б) пленочной воды, ко¬ 
торая не может быть удалена центрифугированием даже с ускорением 
свыше 20 000 в) коллоидной в о д ыі, которая может быть удалена 
только высушиванием, при термическом воздействии и действии химиче¬ 
ских реагентов и г) парообразной воды, насыщающей пустоты и 
поры торфа. 

В торфе с хорошей степенью разложения коллоидной воды имеется 
больше, чем в торфе с меньшей степенью разложения. Под влиянием 
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вышележащей нагрузки коллоидная вода выжимается в ничтожном коли¬ 
честве и большей частью вместе с частицами гумифицированной торфяной 
массы. 

Поведение воды в торфе под влиянием нагрузки значительно отли¬ 
чается от поведения воды в минеральных грунтах. В последних вода вы¬ 
жимается одинаково во все стороны; в торфяных же различно, вдоль и 
поперек волокон остатков разложившихся растений — торфообразовате- 
.іей. Под влиянием компрессии выжимается капельно-жидкая и капилляр¬ 
ная вода, но значительное количество воды в коллоидной форме еще 
остается. Из тонких капилляров вода не выжимается и при нагрузке в де¬ 
сятки атмосфер (профессоры Дубах А. Д. и Стадников Г. Л.). При выводе 
коэфициента порозности торфа эта коллоидная вода, удаляемая только 
высушиванием при 105' , не должна приниматься в расчет или же должна 
учитываться особым методом, отличным от метода высушивания, приме¬ 
няемого для минеральных грунтов. 

б) Определение влажности торфа. Влажность торфа пред¬ 
ставляет отношение веса воды в данной навеске торфа к весу этой на¬ 
вески или к весу сухого вещества той же навески, выраженное в процен¬ 
тах. Это так называемая весовая влажность, которая по отноше¬ 
нию к сухому веществу обозначается через ѴѴ, а по отношению к перво- 
начально.му весу — через \Ѵс. 

Различают также объемную влажность, представляющую выраженное 
в процентах отношение объема воды к объему сухого вещества в данной 
навеске; она обозначается через ѴѴ'о- Зависимость между различными зна¬ 
чениями влажности определяется формулами: 






100 —И?', 


• 100 ; 




( 2 ) 


где Л означает удельный вес торфа. 

Для определения влажности торфа в бюксу (стеклянный стаканчик 
с притертой крышкой) или в специальные алюминиевые стаканчики наби¬ 
ралась средняя проба торфа (тщательно перемешанной массы образца) 
весом около 10—20 г. Стаканчик с торфом взвешивался, и вес его записы¬ 
вался в ведомость. Затем стаканчик или бюкса ставились в сушильный 
шкаф для сушки при температуре не выше 105°. Температура сушки не 
должна превышать 105°, так как торф имеет в своем составе пропитанное 
водой органическое вещество, которое при более высокой температуре на¬ 
чинает разлагаться. Это — одна из особенностей в методике исследования 
влажности торфа в отличие от исследования минеральных грунтов, у ко¬ 
торых влажность может быть определена и при температурах, значительно 
превышающих 105°. 

Сушка производилась в течение 4—8 час., после чего стаканчик 
(бюкса) с торфом вновь взвешивался и снова ставился на 2 часа в су¬ 
шильный шкаф для продолжения сушки до постоянного веса и затем 
опять взвешивался. Повторное подсушивание и взвешивание производи¬ 
лись до тех пор, пока вес бюксы или стаканчика с торфом переставал 
у.меньшаться. Взвешивание производилось с точностью до 0,02 г. 

Подсчет влажности в процентах к весу сырого вещества (к первона¬ 
чальному весу) производился по следующей формуле: 

(3) 


где А — вес стаканчика с торфом до сушки; 

В — вес стаканчика с торфом после сушки; 

С — вес пустого стаканчика или бюксы. 

Все записи и подсчеты сводились в ведомость по следующей форме 
(табл. 1). 


2 Зак. 2 ^ 77 . Торф на строительстве Капала. 
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Таблица I 

(форма) 

Бедолость аиалнзои образцов торфа на влажность 


№ образцов 

Глубина взятия 
образца в м 

Влажность весовая по отношению к сырому веществу 

а 

2 

о 

и 

2 

о 

СО ш 

Вес бюкс 
с торфом 
в 2 

2.* 
с, па 

^ 5. 

«л 

^ о 

со н 

Вес бюкс с сухим торфом в г 

взвешивание 

' к" 

1 

1 ‘'ё- 

1 со н 

Вес воды в г 

Влажность 
в ”/о 

1 

11 

111 

1 

2 

0,50 

0,50 

1 

29 

17,95 

29,49 

28.12 

38,86 

10,17 

9.37 

20.71 

32,05 

20.71 

32.04 

32,04 1 

1 

1 

2,76 

2,55 

7,41 

6,82 

72.8 

72,7 


4. ЗОЛЬНОСТЬ ТОРФА 

После сжигания торфа в тигле остается несгораемый остаток — зола. 
Весовое количество оставшейся золы, деленное на взятую для сжигания 
навеску торфа и умноженное на 100, составляет процент зольности торфа. 

а) Виды зольности торфа. Различают два вида зольности 
торфа: зольность конституционную, которая получается в ре¬ 
зультате сжигания органического вещества, и зольность наносную» 
получаемую от присутствия посторонних минеральных частиц, занесенных 
в торф извне водой или образующихся при периодических пожарах на 
болоте. Наносная зольность может быть отмучена от волокна путе.м де¬ 
кантации: масса кладется в стеклянный сосуд (кристаллизатор) и переме¬ 
шивается стеклянной палочкой. 

Зольность конституционная сравнительно не высока. Так, зольность 
моховых торфов в среднем можно принять равной от 1,5 до 6%; золь¬ 
ность переходных видов торфа — от 6 до 8%; луговые вилы торфа имеют 
зольность от 8 до 12% (по отношению к сырой навеске). Зольность нанос¬ 
ного порядка может быть весьма значительной, что зависит от характера 
и интенсивности наноса минеральной примеси дождевыми и весенними 
водами с окружающего болото водосбора. Если нанос минеральных частиц 
происходил периодически в зависимости от влажного или сухого года, то 
зольность располагается неодинаковыми слоями (прослойками между тор¬ 
фяными слоями). Иногда большая зольность встречается в торфе отдель¬ 
ными очагами, линзами или включениями, в виде конкреций, что часто 
является следствием выпадания минеральных образований в местах вы¬ 
хода грунтовых вод и в местах фильтрации воды через торфяные слои. 

Строительные свойства торфа находятся в тесной зависимости от 
зольности наносного порядка. Так, пластичность торфа уменьшается с воз¬ 
растанием зольности. Объе.мный вес возрастает с увеличением зольности. 
Коэфициент фильтрации торфа возрастает или убывает в зависимости от 
крупности наносных частиц. Угол внутреннего трения и силы сцепления 
зависят только от зольности наносного порядка, уменьшаясь или увели¬ 
чиваясь в зависимости от количества и характера наносных частиц. Ком¬ 
прессионные свойства торфа также зависят от наносной зольности. Так, 
с увеличением наносной зольности уменьшается сжимаемость торфяного 
пласта, компрессионная кривая становится положе и более низко рас¬ 
полагается в плоскости чертежа. 

б) Определение зольности. Для определения зольности на 
строительстве канала использовался торф, оставшийся после определения 
влажности. При этом бюксы с торфом после определения влажности со¬ 
хранялись в эксикаторе (стеклянном сосуде с притертой крышкой) с креп¬ 
кой серной кислотой или безводным хлористым кальцием. Сухой торф 
в количестве от 1 до 2 г помещался в тигель, который предварительно 
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взвешивался на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. Тигель 
с торфом также взвешивался на аналитических весах и устанавливался 
п муфельную печь с электрическим обогревом. Сжигание торфа произво¬ 
дилось в течение 4 час. при температуре от 650 до 850°. При это.м нельзя 
допускать пламени в тигле, так как в таком случае могут улетучиться и 
несгоревшие частицы. Кроме того при сильном первоначальном огне не¬ 
которые составные части золы оплавляются, обволакивая озоленное веще¬ 
ство, которое после этого трудно поддается прокаливанию. 

Лучше всего сгорание происходило, когда тигли с навеской торфа 
ставились в холодную муфельную печь и затем включался ток; в этом 
случае сухая перегонка и озоление совершались спокойнее по мере нагре¬ 
вания печи. Сжигание следует вести в помещении с вентиляцией или в вы¬ 
тяжном шкафу, так как многие * продукты сухой перегонки торфа (угле¬ 
водороды) имеют весьма неприятный запах. 

По окончании сжигания тигель с золой вынимался из печи, охла¬ 
ждался в эксикаторе и затем взвешивался на аналитических весах. Пол¬ 
нота сжигания торфа в тигле контролировалась повторным одночасовым 
прокаливанием тигля с золой и повторным взвешивание.м до постоянного 
веса с допустимой разницей в последующем весе до 0,005 г. 

Для анализа брались две навески одного и того же торфа, которые 
помещались в два тигля и одинаково сжигались. При определении про¬ 
цента зольности допускалась разница двух параллельных определений не 
более 2%. При получении разницы больше 2% анализ производился снова. 

Подсчет содержания золы производился по следующей формуле: 


А. 


Фп-Т 

Фд-Т 


100 , 


( 4 ) 


где Ас — процент золы к абсолютно сухому веществу; 

Ф,/—вес тигля с золой; 

Т — вес пустого тигля; 

Фд —вес тигля с образцом торфа до сжигания. 

В случаях, когда известна влажность торфа по отношению к сырому 
веществу, подсчет содержания золы производился по следующей формуле: 


. _ ^-10 00 

/7 (100— ’ 


( 5 ) 


где ^ — вес полученной золы в г; 
р —навеска сырого торфа в г; 

ѴѴг— процент влажности торфа к сырому веществу. 

Результаты лабораторных исследований заносились в особую ведо¬ 
мость по следующей форме (табл. 2). 


Таблица 2 
(форыа) 


Ведомость алалнвов образцов абсолютно сухого торфа на зольность 


анализов 



Вес 

пустого 

Вес 

тигля 

Вес тигля с золой 
после прокали¬ 
вания 

Вес 

абсолют¬ 

носухого 

торфа 

в 2 

Вес 

золы 

в ? 

<1- 

с 

ес 

л 

№ проб 

н 

тигля 

в 2 

с терфом 

в 2 

1 взвеш. 

в г 

II взвеш. 

в г 

о 

о 

X 

X 

6 

со 

2426 

546 

21 

13.7200 

15.9117 

13,9458 

13.9450 

2.1917 

0,2250 

10,27 

2427 

575 

22 

13,6736 

16,8480 

14,1142 

14,1136 

3,1744 

0,4400 

13,88 

2428 
и т. д. 

538 

23 

15 3332 

17.1508 

1 

15^445 

1 

15.5445 

1,8176 

0,2113 

11,60 





5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТОРФА 

Удельный вес торфа (Л) есть вес частиц торфа в граммах, поделенный 
на объем, занимаемый этими частицами, в куб. сантиметрах. Обозначая вес 
частиц в 1 торфа через 8, объем воды и воздуха через п и удельный 
зес через Д, получим для удельного веса выражение: 


Д = 



( 6 ) 


Как видно из приведенного выражения, главным условием при опре¬ 
делении удельного веса торфа должно быть полное удаление воды и воз¬ 
духа из порошка навески торфа. Поэтому торф, взятый для анализа, пред¬ 
варительно высушивался в сушильном шкафу при 105° до абсолютно су¬ 
хого состояния. Высушенный торф размалывался в ступке в порошок и 
затем просеивался сквозь сито, имеющее 900 отв/см-. 

Удельный вес определялся с помощью пикнометра емкостью 250 см*. 
Перед определением удельного веса объем пикнометра градуировался 
при разной температуре. Этим достигалась возможность определения 
удельного веса при любой температуре с введение.м поправок на плот¬ 
ность воды. 

Градуировка пикнометра производилась следующим образом. Взве¬ 
шенный на аналитических весах пустой пикнометр наполнялея дестиллиро- 
ванной водой и опускался в ванночку с водой для уравнения те.мпературы 
пикнометра с температурой воды в ванночке. Удалив фильтровальной бу¬ 
магой излишки воды из пикнометра сверх черты на стекле, его быстро 
закрывали крышкой, вытирали поверхность досуха и взвешивали на ана¬ 
литических весах. По разнице весов пикнометра с водой и сухого опреде¬ 
ляли объем пикнометра при температуре воды в ванночке. Эта операция 
повторялась при разных температурах, и на основе полученных результа¬ 
тов составляли кривую зависимости объема пикнометра от температуры 
воды 'В нем. 

Определение удельного веса производилось следующи.м образом. 
В высушенный градуированный пикнометр клали навеску размолотого и 
просеянного абсолютно сухого торфяного порошка и наполняли его до 
половины или до Ѵ4 объема дестиллированной воды. После этого пикно¬ 
метр опускался в сосуд с дестиллированной водой и кипятился на электри¬ 
ческой плите или в песочной ванне. Кипячением торфа в пикнометре дости¬ 
галось удаление воздуха из торфа. Кипячение продолжалось до тех пор, 
пока весь воздух не удалялся из торфа и весь порошок не опускался на 
дно. Затем пикнометр охлаждался, помещался в вакуум-эксикатор, и из 
него осторожно выкачивался воздух для удаления последних следов его 
из торфа. 

При прекращении выделения пузырьков пикнометр доливался водой, 
опускался в ванночку с водой для нагрева до соответствующей те.мпера¬ 
туры, освобождался при помощи фильтровальной бумаги от излишка 
воды сверх черты, заікрывался пробкой, вытирался и взвешивался на ана¬ 
литических весах. Зная те.мпературу пикнометра с находящимися в нем 
торфом и водой, находили по графику вес воды в пикнометре при данной 
температуре; прибавляя вес пустого пикнометра, определяли вес пикно¬ 
метра с водой. 

Подсчет удельного веса производился по формуле: 


Л 


В 

Л-І-В — С ’ 


( 7 ) 


где Д—удельный вес торфа; 

В — вес порошка абсолютно сухого торфа; 

А — вес пикнометра с водой; 

С — вес пикнометра со смесью воды и торфа. 
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Обычно определение удельного веса торфа велось одновременно 
с определением его влажности высушиванием в термостате. Иногда анализ 
удельного веса торфа начинали тотчас же, не дожидаясь результата высу¬ 
шивания порошка торфа в термостате, беря навеску невысушенного торфа 
из того же образца, который параллельно подвергался исследованию на 
влажность. Большей частью к концу лабораторного анализа на удельный 
пес заканчивалось и определение влажности данных образцов торфа. Зная 
процент влажности порошка торфа, производили пересчет навески невы¬ 
сушенного торфа на вес его в абсолютно сухом состоянии. 

Пересчет влажности производился по формуле: 


100 


( 8 ) 


где В — вес абсолютно сухого торфа; 

Р —вес навески невысушенного торфа; 

\Ѵо — весовая влажность торфа по отношению к сырому веществу. 
При массовых определениях удельного веса оказывалось удобным рас¬ 
полагать все лабораторные записи и вычисления в ведомости по следую¬ 
щей форме (табл. 3). 


Ведомость определения удельного веса торфа 


Таблица 3 

(форма) 


с 

Место 

взятия 

образца 

1 

Глубина взятия 
образца в г 

Вес пикнометра 
в г 

Вес пикнометра 
с навеской в г 

Навеска Р в г 

Ю 

Л 

о 

и 

X 

% 

(О 

ч 

со 

Абсолютн. су¬ 
хая навеска В в г 

Вес пикнометра 
с водой А г 

Вес пикнометра 
с водой+абсо- 
лютно сухая на¬ 
веска (А-\-В) в г 

Вес пикнометра 
со смесью воды 
и навески С в г 

Вес вытесненной 
воды в г 

Удельный вес А 

1 

ПК 10/1+0 

0,5 

11,1851 

13.0634 

1,8783 

13,05 

1,6362 

50,8614 

52,4946 

51,4222 

1,0224 

1,59 

2 

ПК 10/1 + 0 

1.0 

11,3550 

13,1039 

1.7489 

13,39 

1,5147 

50,8614 

52,3761 

51,401;. 

0,9749 

1,55 

3 

ПК 10/3-1-0 
и т. д. 

1.0 

11,1774 

13,7068 

2,5294 

12,68 

2,2086 

50,8614 

53,0700 

51,5-!8и 

1,5220 

1,45 


Удельный вес органического вещества торфа незначительно колеблется 
около 1,4—1,5. Присутствие в торфе наносных минеральных частиц или 
частиц золы от перио- 

Таблпца 4 


дических пожаров на 
болотах значительно 
увеличивает удельный 
вес торфа, приближая 
его к удельно.му ве¬ 
су минеральных грун¬ 
тов. 

Удельный вес тор¬ 
фа с болот, располо¬ 
женных по трассе ка¬ 
нала, характеризуется 
следующими данными 
(табл. 4). 


Удельный вес торфа 


Наименование болот 

Удельный вес торфа 

От 

До 

Среднее 

Число 

образцов 

Болото вида IV. 

1,64 

1,86 

1,75 

12 

. . V. 

1,49 

1,55 

1.51 

10 

. . VI (№ 1 и 2) . 

1,63 

1,66 

1,645 

12 

. VII. 

1,60 

1,63 

1,62 

10 


6. ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ТОРФА 


а) Определение объемного веса. Объемный вес торфа (т)» 
как и всякого грунта, зависит от удельного веса слагающих торф частиц 
и порозности массы: чем больше порозность (количество воды и воздуха) 
торфа, тем меньше его объемный вес, и наоборот. При одной и той же 
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порозности объемный вес больше при большем удельном весе частиц 
торфа. Иначе говоря, увеличение засоренности торфа минеральными ча¬ 
стицами увеличивает его объемный вес. 

Объемный вес торфа уменьшается в участках, расположенных к центру 
торфяника, и увеличивается при приближении к периферии, что, очевидно, 
находится в зависимости от более интенсивного заноса минеральными 
частицами периферийных частей залежи. 

Объемный вес торфа определялся без учета порозности и представлял 
собой отношение веса торфа к его объему. Обозначая через т объемный 
вес торфа, через Р — вес торфа в граммах, через V — 
объем торфа в куб. санти.метрах, получим следующее 
выражение объемного веса: 

Отбор проб на объемный вес как из блоков, 
так и из укладываемого слоя в сооружение произво¬ 
дился обычно стаканом Некрасова (фиг. 9). Стакан из¬ 
готовлялся из железной двухдюймовой трубы с об¬ 
точкой внутренней и внешней сторон; ікрышки штам¬ 
пованные или сварные, плотно пригнанные; стаканы 
ну.меровались. 

Поверхность отсыпанного слоя торфа в сооруже¬ 
нии или блоке срезалась на 1—2 с/іг, и в выровненную 
поверхность вдавливался стакан острыми краями с по¬ 
гружением ниже уровня поверхности на 1 см с по¬ 
мощью второго стакана. Затем широким ножом или 
лопаточкой стакан вынимался вместе с торфом и из¬ 
лишки торфа обрезались сверху и снизу стакана вро¬ 
вень с краями. Торф, прилипший к наружным бокам 
стакана, также тщательно очищался. 

В целях контроля на расстоянии 15—20 см таким 
же образом отбирался торф вторым стаканом. 

Для определения объе.много веса торфа произво¬ 
дилось взвешивание стаканов пустых и с торфом. 

Подсчет объемного веса іпроизводился по приведенной выше фор¬ 
муле (9). Результаты определения объемного веса записывались в ведо¬ 
мость следующей формы (табл. 5). 



Фиг. 9. Стакан Некра¬ 
сова для отбора проб 
торфа. 


Таблица 5 
(форма) 

Ведомость оаредедення объемного веса торфа 



X 

V 

О 

Место взятия образца 

Определение объемного веса 

Дата 

№ контрольных т 
или блоков 

ПК 

Отметка или вы¬ 
сота от основания 

МЬ стаканов 

стакана 
с торфом 

ей 

ес (в 

га 

X 

га 

иі 

га 

н 

и 

) 

га 

■Ѳ- 

Ои 

О 

н 

Объем торфа 
в стакане в см^ 

1 Объемный вес ^ 

і 

ЗО/ѴІІ 1936 г. 

1 

34/8 + 28 

131,СО 

4 

48337 

264,52 

219,05 

212,26 

1,032 

30/ѴП 1936 г. 

2 

34/8 + 56 

130,50 

8 

485,70 

264,60 

221,60 

212,26 

1,044 

31/Ѵ11 1936 г. 

н т. л. 

3 

34/8 73 

130^0 

12 

484,17 

265.33 

218,84 

212,26 

1,031 



Объемный вес сырого торфа с болот, расположенных по трассе ка¬ 
нала, выражается следующими цифрами (табл. 6). 

Таблица 6 

Объемный вес торфа 


Объемный вес 

Наиуеяованне болот -- 

От До Среднее 

Болото вида IV (осушенное, заиленный осоково-древесный 

торф) . 0.853 1,537 1,167 7 

Болото вида V (осушенное, моховой торф) . . . 0,866 1,006 0,943 И 

, , VI (недостаточно осушенное, тростник и травя¬ 
нисто-древесный торф) . 0,872 0,994 0,945 7 

Болото вчда VII (осушенное, травянисто-осоково-древесный 

торф) .0,924 1,020 0.983 11 


6) Зависимость между уплотнением торфа и его объ¬ 
емным весом и коэфициентом фильтрации. Выжимая давле¬ 
нием воду и воздух из торфа, т. е. уплотняя торф, мы тем самым увеличи¬ 
ваем его объемный вес. Таким образом по объемному весу торфа можно 
судить о степени его уплотнения при отсыпке в сооружения. Но при этом 
необходимо принимать во внимание степень однородности отсыпаемого 
торфа. Так как торф в карьере даже в пределах одного забоя бывает 
разной зольности, а следовательно и разного объемного веса, то одно и 
то же уплотнение в разных местах отсыпки может характеризоваться раз¬ 
личными значениямн объевшых весов. 

Однако проще степень уплотнения характеризовать не объемным ве¬ 
сом, а коэфициентом фильтрации торфа, так как корреляция между уплот¬ 
нением и фильтрацией выражается весьма ясно. Вынутый из залежи и за¬ 
тем промороженный торф приобретает малый объемный вес и большой 
коэфициент фильтрации, вследствие чего оказывается для строительных 
целей непригодным. Высушенный торф имеет малый объемный вес (0,45— 
0,55) и большой коэфициент фильтрации, плохо уплотняется, вследствие 
чего также является непригодным для строительных целей. Куски сухого 
торфа, выброшенные на дно водоема или водохранилища, могут после 
наполнения всплыть на поверхность. 


7. УГЛЫ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ П СИЛЫ СЦЕПЛЕНИЯ 

а) Определение угла внутреннего трения, угла 
сдвига и силы сцепления. Сопротивление сдвигу, как известно, 
складывается из сил трения и сил сцепления. Зависимость между силой 
трения, силой сцепления и нормальным давлением обычно выражается 
формулой Кулона 

Т = С + //Ѵ, (10) 

где Т — сдвигающие напряжения в кг/см-; 

N — нормальные напряжения в кг/ст-\ 

С — сила сцепления на единицу площади в кг/сп-\ 

! — коэфициент внутреннего трения, равный где — угол вну¬ 

треннего трения. 

т 

Отношение = называется коэфициентом сдвига, а •І' — углом 
сдвига. 

^ См. к. Т е рца г и. Инженерная геология, стр. 30, 1933. Ред, 
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Следовательно для получения по формуле Кулона коэфициента сдвига 
необходимо уравнение (10) разделить на Ы: 

Исходя из приведенных формул и производили лабораторные опре¬ 
деления углов внутреннего трения, сдвига и сил сцепления. 

Определение указанных физико-механических свойств для торфа про¬ 
изводилось на приборе проф. Н. П. Пузыревского (фиг. 10). Образцы для 

опыта набирались в нарушен¬ 
ном и в ненарушенном состоя¬ 
нии и срезались на приборе как с 
•предварительной подготовкой в 
специальных ваннах проф. Пузы¬ 
ревского (фиг. 11), так и без под¬ 
готовки. 

Прибор проф. Н. П. Пузырев¬ 
ского (фиг. 10) состоит из короб¬ 
ки срезывателя А, устанавливаемой 
на подставку Р, и коленчатого ры¬ 
чага С, имеющего опору в упоре Е 
подставки Р; при помощи ры¬ 
чага сообщается срезывателю го¬ 
ризонтальное направление сдвига 
через регулирующий винт О на го¬ 
ловку М срезывателя А. Длинное 
плечо коленчатого рычага С соеди¬ 
нено свободно при помощи стерж¬ 
ня с двуплечим рычагом Сі, пере¬ 
дающим усилие от груза, положенного на чашку весов 5. Для создания 
вертикального давления служит двуплечный рычаг В, упирающийся корот¬ 
ким плечом в крышку коробки срезывателя и имеющий точкой опоры 
винт ^, укрепленный в раме. Длинное плечо рычага В соединено свободно 
при помощи стержня с плечом коромысла Ві, к которому подвешены 
чашка весов К и противовес. 

Ванна проф. Н. П. Пузыревского (фиг. 11) представляет собой чу¬ 
гунную коробку Н размерами 
В одну из торцевых стенок 
ванны вставлен стержень — 
шток V с диском В с внутрен¬ 
ней стороны ванны. Шток дви¬ 
гается в отверстии в стенке и 
пригнан так, что вода не мо¬ 
жет проходить в зазоры ме¬ 
жду стенкой отверстия и што¬ 
ком. Стержень нарезкой вхо¬ 
дит в выступ коленчатого ры¬ 
чага С и оканчивается голов¬ 
кой О, служащей для регули¬ 
рования равновесия весов: коромысла Сі с чашкой 5, на которую кладется 
груз. В ванну по длине ее помещается шесть алюминиевых или медных 
цилиндров М размером по длине 80 мм и внутренни.м диаметром 32 лгж, 
в цилиндры входят свободно специальные пробки N высотой и диаметром 
30 мм с отверстиями для выпуска отжимаемой воды. 

Подготовка образцов торфа в ванне для срезывания производилась 
следующим образом. Цилиндры с образцами заполнялись сразу в количе¬ 
стве б шт. на одну ванну. Установив горизонтально ванну и отрегулировав 
коромысло весов, передающих давление на шток, заряжали ванну цилин¬ 
драми с торфом. Зарядку начинали с вставления пробок в цилиндры с тор- 
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40 X 40 X 620 мм с толщиной стенок 10 мм. 


>ѵ л/ 



Фиг." 11. Схема ванны к прибору проф. Пузырев 
ского для подготовки проб грунта к срезу. 


Прибор 



Вид • I 
сроэыВатепя 




Вчд норсбни 
разрезе 


Фиг. 10. Схема прибора проф. Пузыревского 
для определения углов внутреннего трения 
и сил сцепления. 





фом, соединяя одной пробкой по два цилиндра. Спаренные цилиндры 
укладывали в ванну, не допуская нажима штоком на цилиндры. Затем 
вставляли пробки между парами цилиндров и у торцевой стенки, где был 
вставлен шток, и в ванну наливали воды настолько, чтобы цилиндры по¬ 
крылись водой, после этого постепенным накладыванием гирь на чашку 
весов их приводили в положение полного равновесия. От выжимания воды 
из торфа в цилиндрах пробки входили в цилиндры все больше и больше, 
и чашка весов начинала опускаться, что обнаруживалось примерно через 
полчаса после зарядки. Тогда, подвинчивая регулирующий винт, подни¬ 
мали чашку весов опять до положения равновесия; это повторялось пери¬ 
одически в течение всего времени, пока шел процесс обжима и уплотне¬ 
ния торфа. По прошествии примерно 20 час. чашка переставала опу¬ 
скаться, тогда, прибавляя новые гири на чашку весов, доводили нагрузку 
до заданной величины, соответствующей проектной удельной нагрузке, и 
продолжали дальнейшее наблюдение за отжимом воды. Так как объем 
торфа в цилиндрах вследствие отжима воды сильно уменьшается, то слу¬ 
чалось, что пробки входили в цилиндры нацело, и цилиндры упирались 
концами друг в друга. В этом случае воду из ванны тотчас же выливали 
и производили перезарядку, вставляя дополнительно вторые пробки 
между цилиндрами и у торцевых стенок; залив ванну снова водой, 
загружали чашку весов гирями, доводя нагрузку до необходимой вели¬ 
чины. 

После того как чашка весов переставала опускаться и процесс отжа- 
тия воды под данной нагрузкой заканчивался, образцы торфа считались 
подготовленными, и ванна разгружалась. Подготовка торфа продолжа¬ 
лась 7—10 дней. 

Подготовленные в ванне образцы торфа должны были тотчас же сре¬ 
заться на приборе проф. Пузыревского. Если немедленная срезка не пред¬ 
полагалась, то образцы не вынимались из ванны. 

Срезка торфа на приборе проф. Пузыревского производилась следую¬ 
щим образом. Коробка срезывателя вместе с вставленным в нее срезыва- 
телем устанавливалась на подставку прибора. Совместив края отверстий 
срезывателя и коробки, заполняли полученное цилиндрическое отверстие 
торфом. Заполнение производилось из цилиндров, взятых из ванны. Для 
этого края цилиндра совмещали с краями отверстий коробки и торф из 
цилиндра выталкивали в отверстие коробки срезывателя особым круглым 
деревянным шомполом, имевшим диаметр, равный отверстию коробки и 
цилиндра. Заполненная торфом' коробка закрывалась крышкой и прижима¬ 
лась к упору. Затем на крышку 'производилось надлежащее вертикальное 
давление, передающееся рычагом от груза, положенного на правую чашку 
весов. Величина груза, соответствующая данному нормально.му напряже- 
нию, отыскивалась по готовой таблице (см. ниже табл. 8). 

Если образец срезался под вертикальным давлением большим того, 
под которым он находился при подготовке в ваннах, то ждали, пока из 
торфа, подвергнутого увеличенной вертикальной нагрузке, стечет излиш¬ 
няя вода. Далее горизонтальны.м давлением производился срез образца 
торфа по двум ПЛОСКОСТЯМ' при помощи срезывателя. Для этого горизон¬ 
тальный винт подводился вплотную к головке срезывателя, а на левую 
чашку весов накладывался груз ступенями при.мерно в 20 г, причем наблю¬ 
дали за перемещением срезывателя под действием горизонтальной силы. 

Постепено добавляемый на чашку весов груз вызывал деформацию 
торфа, но не производил еще окончательного сдвига, «пока нагрузка не 
достигала величины скалывающей (разрушающей) силы. 

Этой величиной являлась та, которая производила безостановочный 
сдвиг без увеличения груза на чашке весов; при этом получалась дефор¬ 
мация таких размеров, что чашка весов опускалась и садилась на под¬ 
ставку прибора. Величина срезывающего напряжения, соответствующего 
скалывающей силе, берется из готовой таблицы по величине груза 
(табл. 9). Величины нормального и срезывающего напряжений, вызванных 
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в торфе грузами на іправой и левой чашках весов, записывались в особый 
бланк для ведений записей среза. 

После производства среза торф из срезывателя вынимался и сейчас 
же передавался для определения влажности, порозности^ удельного веса, 
объемного веса, зольности, степени разложения и ботанического состава. 
Полученные после определения данные также записывались в бланк (см. 
форму бланка и табл. 7). 

Определение коэфпцлентп ііііутрѳннего трения я спл сцепления торфа на приборе 
Пузыревского (форма бланка) 

АНАЛИЗ № 106 

Образец нарушенной, ненарушенной структуры (подчеркнуть). 

Взят на ПК 3-|-0 в расстоянии от оси плюс Оме болота вида VII. 

Глубина 1 м с отметки —131,СО. 

Торф срезался с подготовкой, без подготовки (подчеркнуть). 

Нормальное напряжение при подготовке для № 1 — 250, № 2 — 250, № 3 — 1 000. 
№ 4 —1000, № 5 — 5000, № 6 — 5000 г/см^ 

Таблица 7 
(форма) 

Таблпца данных к расчету коэфнцяеята внутреннего трепня п сил сцепления 


№ стаканов ст поршня 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Нормальные напряжения в момент среза в г{см^—N 

250 

250 

1 000 

1000 

5000 

5000 

Срезывающее усилие в г 

285 

275 

802 

755 

2535 

2 500 

Срезывающее напряжения в гІем’—Т 

403 

388 

1 119 

1067 

3710 

3 540 


Определение объемного веса торфа 


Вес 

До среза 

После сре¬ 
за 

До среза 

После сре¬ 
за 

До среза 

После сре¬ 
за 

До среза 

После сре¬ 
за 

До среза 

После сре¬ 
за 

До среза 

После сре-І 
за 1 

Вес тары с грунтом в г 


40.15 


1 

41,13 — 

42,80 


42.15 


42,38 


43.95 

Вес тары в г. 

— 

23,30 

— 

23.45' -- 

23,75 

— 

21,68 

— 

21,23 

— 

24,25 

Вес грунта в г .... 

— 

16,85 

— 

17,68і — 

19,05 

— 

20,47 

— 

21,15 

— 

19,70 

Объем грунта в см^ . . 

— 

14,14 

— 

14.14 

— 

14,14 

— 

14,14 

— 

14,14 

— 

14.14 

Объемный вес .... 


1.19 


1,25 

Г’ 

1,35 


1,45 


1,49 


1,39 


Определение влажности торфа 


___ № бюкс 1 

Вес 

99Ф 

Ф51 

06 Ф 

Ф70 

99И 

И 23 

И44 

И 25 

ИЗО 

И 48 

Ф75 

ФбЗ 

Вес бюксы с торфом до сушки 













в г . 

28,31 

40,05 

28.87 

41,13 

27,05 

32,80 

26,62 

32,15 

25,17 

42.38 

26,73 

43,95 

Вес бюксы с торфом после 










сушкп в г. 

24,75 

29,35 

24,70 

30,02 

24,80 

28,03 

24,63 

26,27 

24,02 

32,97 

24,25 

34,73 

Вес бюксы в г. 

22,85 

23,30 

22,45 

23,45 

22,62 

23,75 

22,95 

21,68 

22,82 

21,23 

21,05 

24,25 

Вес заторфованного мергеля 












в г. 

5,46 

16,85 

6,42 

17,68 

4,33 

9,05 

3,67 

10,47 

2.35 

21,15 

5,68 

19.70 

Вес воды в г . 

3,56 

10,80 

4,17 

11,11 

2.25 

4,77 

1,99 

5,90 

1.17 

9,32 

2,50 

9.24 

Влажность ѴГс . 

64,2 

64,1 

64,9 

63,0 

52.0 

52.6 

54,4 

56,7 

49,0 

44.0 

44,0 

46,7 


^Способ определения коэфициента порозііостн е см. ниже, п. 9. 


26 


















Торф заложен в ванну № 3 15 мая 1935 г., срез производился 26 мая 
1935 г. 

Характеристика торфа: Степень разложения. Ботаниче¬ 
ский состав: заторфованный мергель. Зольность — 7®. Удельный вес — 
1=2,05. Коэфициент порозности 6 = 212,5%. 

Для установления зависимости между сдвигающими силами и нор¬ 
мальным давлением опыты по срезыванию торфа проделывались при раз¬ 
личных нормальных давлениях. После производства срезывания образцов 
полученный материал подвергался обработке. Величины усилий вертикаль¬ 
ного давления пересчитывались на нормальное напряжение, выражаемое 
в г/сАі-, путем деления величины вертикального давления, выраженного 
в граммах, на площадь 
отверстия срезывателя, 
выраженного в кв. санти¬ 
метрах. Величина срезы¬ 
вающего усилия, выра¬ 
женная в граммах, дели¬ 
лась на двойную пло¬ 
щадь отверстия срезы¬ 
вателя, выраженную в 
кв. сантиметрах, так как 
срез происходил по 
двум плоскостям. 

Полученные данные 
нормальных и срезываю¬ 
щих напряжений наноси¬ 
лись точками на коорди¬ 
натную сетку, изгото¬ 
вленную на обратной сто¬ 
роне бланка (фиг. 12). 

По оси абсцисс наноси¬ 
лись нормальные напря¬ 
жения Л/, а по оси орди¬ 
нат срезывающие напря¬ 
жения Т. Через нанесен¬ 
ные на сетке точки про¬ 
водили прямую, которая 
и показывала графи¬ 
чески направление и ве¬ 
личину угла внутреннего 
трения, равного углу 
этой линии с осью 
абсцисс. На этом же бланке под координатной сеткой по готовы.м форму¬ 
лам производили вычисление коэфициента и углов внутреннего трения, 
углов сдвига и сил сцепления. 

Иногда коэфициент внутреннего трения вычисляли и по любы.м двум 
точкам полученной прямой линии, беря разность их координат и деля ее 

на горизонтальное расстояние между ними^ т. е. = = коэфи- 

циенту внутреннего трения. 

Силу сцепления брали обычно непосредственно по графику на бланке, 
но ее можно вычислить и более точно по формуле: 

С = Т —(12) 

где С — сила сцепления в г/сж*; 

Ти N — координаты любой точки на прямой графика, т. е. соответ¬ 
ствующие друг другу срезывающее и нормальное напряжения 
в торфе в момент среза; 

— коэфициент внутреннего трения. 



Фнг. 12. Зависимость углов сдвига от нагрузки. 
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Углы сдвига 


Для случая, представленного на гра¬ 
фике (фиг. 12), получаются следующие 
значения: 

= тангенсу угла сдвига; 

. Т—С 3710 — 2:9 

= 5 000 = 

= тангенсу угла трения = 0,696; 

ср=34°50' — угол внутреннего трения, 
С = 229 г/см- — сила сцепления, 
б) Тарировка прибора и ванны проф. Н. П. Пузы- 
ревского. Тарировка заключается в составлении таблиц, дающих за¬ 
висимость между величиной груза, лежащего на чашке весов, и возникаю¬ 
щим напряжением в грунте образца: нормальным от груза на правой 
чашке и сдвигающим от груза на левой чашке. 

Для тарировки прибора проф. Пузыревского необходимо найти: а) со¬ 
отношение плеч правого и левого коромысла, б) соотношение плеч ры¬ 
чага, передающего вертикальную силу, и рычага, передающего горизон¬ 
тальную (срезывающую) силу, в) вес крышки коробки срезывателя, г) вес 
рычага, передающего вертикальную нагрузку, подвешивая в горизонталь¬ 
ном положении длинный конец его, д) величину площади. отверстия сре¬ 
зывателя и е) вес грунта, лежащего выше верхней плоскости срезывателя. 

Соотношение плеч коромыслов и рычагов представляет отношение 
длины большего плеча к длине меньшего. На основании этих данных со¬ 
ставляется формула как для нормального (вертикального), так и для сре¬ 
зывающего (горизонтального) каіиряжения в зависимости от величины 
груза, лежащего на чашке весов. 

Нормальное напряжение вычисляется по формуле: 


N 

Т 

<8'?' 


250 

403 

1,61 

58^0' 

250 

388 

1.5,5 

57=Ю' 

1 000 

1 119 

1.12 

48^0' 

1 000 

1067 

0,926 

42^50' 

5 000 

3 710 

0,742 

36^40" 

5 000 

3540 

0,710 

35^30' 


^ .1 ^ ^ ^ 
ш ш ’ 


(13) 


где N — вертикальное напряжение в г/сія-\ 

о — вес гирь, положенных на правую чашку весов; 
а — соотношение плеч правого коромысла; 

Ь —соотношение плеч рычага (правого), передающего вертикальную 
силу; 

д —вес крышки коробки срезывателя; 

г —вес грунта, лежащего выше верхней плоскости срезывателя; 
і — вес конца рычага, подвешенного в горизонтальном положении; 
О) —площадь сечения отверстия коробки срезывателя. 

Срезывающее напряжение определяется формулой: 

-(14) 


где 0і —вес гирь, положенных на левую чашку весов; 

«1 —соотношение плеч левого коромысла; 

Ь, —соотношение плеч рычага (левого), передающего горизонталь¬ 
ную силу; 

2ш —двойная площадь сечения отверстия срезывателя: 

5 —сила трения металла по грунту. 

Для определения силы 5 закладывают разжиженный гр>нт в коробку 
и вдавливают пестиком так, чтобы часть грунта вошла в зазор между по¬ 
верхностями срезывателя и коробки; затем, освободив коробку от грунта, 
накладывают гири на чашку весов, пока не произойдет безостановочного 
движения срезывателя. 

Если величину груза, лежащего в этот момент на чашке весов, обо¬ 
значим через рі, то сила трения 5 металла по грунту будет равна: 5 = 

= рЗіЬі. 
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На основании приведенных формул составляются таблицы для ка¬ 
ждого прибора по различным грунтам (в частности по торфу). По этим 
таблицам и определяются напряже¬ 
ния, соответствующие величине гру- Таблица 9 

зов, положенных на чашки весов 


(табл. 8 и 9 нормальных и срезываю¬ 
щих напряжений, подсчитанных для 
прибора № 2 по торфу). 

Таблица 8 


Таблица нормальных напряжений н гоответ- 
ствующнх грузов, подсчитанных для прибора 
^ 2 по торфу 


УУ гіем^- 

0 г 

N г/см * 

С? г 

163,4 

0 

4000 

1 318,4 

500 

115,7 

5 000 

1 662,1 

1 000 

287,5 

6 000 

2005,7 

1500 

459,3 

7С00 

2 319,4 

2 000 

631.1 

8 000 

2 693,0 

2500 

803,0 

9 000 

3037,0 

3000 

974,8 

10000 

3 380,3 


Таблица срезывающих напряжений п 
соответствую жнх грузов* подсчитанных 
для прибора Лк 2 по торфу 


Т гіем^ 

С?1 г 

Г 2 /см- 

г 

0 

0 

450 

621,81 

20 

15,51 

500 

692,31 

30 

29,61 

1000 

1 397,31 

40 

43,71 

1500 

2 102,31 

50 

57,81 

2000 

2807,31 

100 

128,31 

2500 

3 512,31 

150 

198,81 

ЗОСО 

4 217,31 

200 

269,31 

3 500 

4 932,31 

250 

339.81 

4С00 

5 627,31 

300 

410,31 

4500 

6 332,31 

350 

480,81 

5000 

7037.31 

400 

551,31 

5500 

7 742.31 


8. ПЛАСТИЧНОСТЬ ТОРФА 

а) Характеристика пластичности. Пределы весовой 
влажности (по отношению к сухому весу), в которых торф приобретает 
свойства пластичности, называют пределами пластичности. Различают 
следующие виды пластичности. 

Верхний предел пластичности Г или нижний предел те¬ 
кучести, характеризуемый таким состоянием торфа, при котором по опре¬ 
делению Охотина края грунта (толщиной около 2 ел), помещенного 
в полукруглую чашку и разделенного бороздкой в 2 лл, слипаются на 
высоту 1 мм от удара чашки о жесткую подставку при падении с высоты 
в 40 см. 

По определению Казагранда верхний предел пластичности характери¬ 
зуется весовой влажностью, при которой края грунта, разделенного бо¬ 
роздкой в полукруглой чашке, слипаются от 25 ударов чашки о подставку 
при высоте падения в 1 ел и при частоте 2 удара в 1 сек. 

Нижний предел пластичности А или предел выкатыва¬ 
ния по Аттербергу характеризуется такой весовой влажностью грунта, при 
которой нить раскатанного грунта толщиной 3 мм начинает разрываться 
на части и крошиться. 

Число пластичности Ф есть величина, представляющая раз¬ 
ность весовой влажности верхнего и нижнего пределов пластичности 
(Р — А — Ф). 

Число пластичности характеризуется такой влажностью, в пределах 
которой торф обладает свойства.ми пластичности. 

Увеличение степени разложения влияет на уменьшение верхнего пре¬ 
дела пластичности, но не имеет определенного влияния на предел выка¬ 
тывания. 

Степень переработки торфа, пропущенного через машину, влияет на 
уменьшение верхнего предела пластичности на 20—30% и не влияет на 
предел выкатывания. 
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Пластичность также зависит от величины и характера зольности 
торфа. Увеличение зольности в виде тонкой минеральной примеси от 5 до 
25% при всех степенях разложения понижает верхний предел и число 
пластичности и мало влияет на предел выкатывания. В мало разложив¬ 
шемся торфе с минеральной примесью выше 25% сильно уменьшаются 
оба предела пластичности и число пластичности при повышении зольно¬ 
сти; наоборот, в хорошо разложившемся торфе с той же зольностью оба 
предела и число пластичности уменьшаются только незначительно при 
повышении зольности. 

Колебания величин пластичности д.чя торфов с зольностью до 25% 
следующие. Мало разложившийся торф (болота вида 1 и III): верхний 



предел пластичности — 
от 650 до 950%, нижний 
предел пластичности — 
от 300 до 425%. Хоро¬ 
шо разложившийся торф 
(болота вида VI и VII): 
верхний предел пла¬ 
стичности — от 500 до 
600%, нижний предел 
пластичности — от 250 
до 350%. 

Что касается числа 




К,дсл»/се>* 
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Условные овсоначениг 

———. Предел текучести — — ■ - Числа пластичности 

. Предел пластыяиости • —— — — Коэффициент- фильтраіил: 

" (нижмиО) 

Фиг. 13. Зависимость числа пластичности и коэфициента 
фильтрации от степени разложения и зольности смеси 
торфа: 

а — смесь малоразложившегосч торфа с бо-юта вида I и хорошо 
роз.іиживіисгося с болота вида VI; б - смесь хорошо раэ.іожніішегося 
торфа с болота вида I и высокозольного с болота вида*VI; в—смесь 
хорошо разложившегося торфа болота вида VI с высокозо.іыі: 4 м юр- 
фом того же болота; г —смесь малоразложившсгося торфа с болота 
вида I II хорошо разложившегося с болота вида VII. 


пластичности, то по наи¬ 
большему числу опреде¬ 
лений оно получилось 
для первого случая от 
300 до 450%, а для вто¬ 
рого случая—от 175 до 
300%. 

Для одной и той же 
зольности число пла¬ 
стичности оказывается 
для мало разложившего¬ 
ся торфа больше, нежели 
для хорошо разложив¬ 
шегося торфа. 

Зависимость чисел 
пластичности от есте¬ 
ственной влажности не 
была установлена, так 
как не имеется четкой 
корреляции между влаж¬ 
ностью и пластичностью. 
Поэто.му судить о вели¬ 


чине пластичности торфа 

в залежи или сооружении .по величине естественной влажности до сих пор 
не имеется возможности. 


Между пластичностью и коэфициентом фильтрации наблюдается 
известная зависимость. 0(;обенно эта зависимость ясно выражена в смеси 
двух видов торфа различной зольности и различной степени разложения 
(фиг. 13). Чем больше зольность смеси торфяного и .минерального грунта, 
тем меньше число пластичности и коэфициент фильтрации; чем больше 
степень разложения смеси торфов, те.м меньше коэфициент фильтрации, 
а также меньше пластичность той же смеси. 

Зависимость между коэфициентом фильтрации и пластичностью раз¬ 
личных торфов представляется в виде весьма изломанной линии по обеим 
сторонам некоторой кривой, которая с повышением пластичности и коэфи¬ 
циента фильтрации имеет тенденцию к повышению сходимости: эта за- 
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висимость показывает, что коэфициент фильтрации связан довольно 
сложной функцией как с верхним, так и с нижним пределами пластич¬ 
ности. 

Связь пластичностію с коэ- 
фициентом внутреннего трения 
и силами сцепления выявляется 
посредством графической зави- 
си-мости указанных констант от 
глубины залежи торфа. Для хо¬ 
рошо разложившегося торфа 
болота вида VII с увеличением 
сил сцепления величина пластич¬ 
ности уменьшается, а с увели¬ 
чением коэфициента внутренне¬ 
го трения — увеличивается (фиг. 

14 и 15). Для торфа других бо¬ 
лот связь между пластичностью, 
коэфициентом внутреннего тре¬ 
ния и силами сцепления выра¬ 
жается неясно, так как в дан¬ 
ную зависимость входит .много 
побочных факторов: степень за- 
иленности, .минерализация тор¬ 
фа и пр., учесть которые не 
всегда возможно. 

Зависимость углов внутрен¬ 
него трения и сил сцепления от 
удельного веса торфа и пластич¬ 
ности весьма сложна. 

б) Определение пластичности. Верхний предел пластично¬ 
сти определялся на приборе Казагранда (фиг. 16). Прибор состоит из 

деревянной подставки размеро.м 15 X 
X 12,5X5 слі, имеющей на одной 
стороне пря.моугольную выемку раз¬ 
мером 5X5X2 С/п, в которую вста¬ 
влена таких же раз.меров резина. 
У края подставки привинчена к ней 
медная стойка в виде открытой с двух 
сторон коробки с отверстиями в обеих 
стенках, через которые проходит ось 
эксцентрика, похожего на раковину 
улитки. Эксцентрик приводится во 
вращательное движение ручкой, на¬ 
глухо припаянной к его оси. Медная 
круглая чашка, представляющая со 


Верхний рредрл ппостинноети 

—--- иижний^прадел плестиинести 

'—.^ Числе тасплмости 

Фиг. 14. Физико-механические и технические 
свойства торфа болота вида VII. Графики зави¬ 
симости величины пластичности и коэфициента 
внутреннего трения от глубины залежи торфа. 
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Фиг. 15. Физико - механические свойства 
торфа болота вида ѴіІ. 

Графики зависимости величины пластич¬ 
ности и сил сцепления от глубины залежи 
торфа. 


500 600 ТОО шаровой сег.мент, опирается дном 

на резину и подвешена одним краем 
на серьге, вращающейся на оси, при 
деланной к медной пластинке, кото 
рая служит для регулирования поло 
жения чашки на резине; эта пластин 
ка может подвигаться взад и вперед 
на двух винтах, входящих свободно 
в продольные отверстия пластинки и 
закрепляющих ее на стойке в нужном 
расстоянии от края. На серьге имеет¬ 
ся выступ; эксцентрик при своем 
вращении задевает этот выступ и тем самы.м подни.мает чашку до гори¬ 
зонтального положения. 
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Определение верхнего предела пластичности торфа производится как 
при сильно нарушенной, так и при слабо нарушенной структуре массы. 
Для получения сильно нарушенной структуры торф пропускается один 
или два раза через мясорубку; для получения слабо нарушенной струк¬ 
туры торф просто разминают рука.ми в чашке. 

В дальнейшем опыт ведется следующим образом. Торф накладывается 
в чашку прибора (при наклонном положении ее на резине) так, чтобы 
масса торфа была на уровне нижнего края чашки, и добавляется незначи¬ 
тельное количество воды с тщательным перемешиванием торфа. Выровняв 
лопаточкой поверхность торфа, этой же лопаточкой разделяют массу на 
две части с промежутком между ними по дну чашки в 2 лілг и с проме¬ 
жутком между верхними краями массы около 1 см так, чтобы дно чашки 
было видно в виде прямой полоски. Затем поворачивают ручку прибора 

10 раз со скоростью не больше двух оборо¬ 
тов в 1 сек. Если после этого края торфа 
у дна чашки сошлись на высоту 1 лгм, то 
опыт считается законченным. Если же края 
торфа не сошлись на указанную величину, то 
добавляют в торф еще немного воды и, пе¬ 
ремешивая тщательно массу, продолжают 
опыт в том же порядке, пока края торфа 
при 10-кратном вращении ручки не сойдутся 
на высоту 1 ЛГУН. Если края торфа слипаются 
на большую высоту или слипаются при мень- 
ше.м числе оборотов, то прибавляют немного 
торфа из более су¬ 
хих запасов и с по- 






<1>нг. 16. прибор Казагранда для определения нижнегО пре¬ 
дела текучести. 


лученной смесью про¬ 
изводят те же опера¬ 
ции до тех пор, пока 
края торфа не будут 
слипаться на высоту 
1 тм. 

Как только дости¬ 
гают слипания торфа, 
сейчас же берут из 
чашки небольшую на¬ 
веску торфа (около 
15—20 г), кладут в 


предварительно зану¬ 
мерованную и взвешенную бюксу и, закрыв крышкой, взвешивают бюксу 
с торфом на технических весах с точностью до 0,01 г. Затем, полуоткрыв 
крышку бюксы с торфом, ставят ее в термостат (сушильный шкаф) для 
высушивания и определения весовой влажности. Оставшийся в чашке при¬ 
бора торф употребляется для определения нижнего предела пла¬ 
стичности (предела выкатывания). Для этого вынимают торф из 
чашки прибора, слегка обсушивают фильтровальной бумагой (завертыва¬ 
нием в нее торфа на 1—2 мин.), кладут на стекло и тотчас же руками 
раскатывают в проволоку толщиной 3 мм. Если .масса торфа при данной 
толщине крошится, то опыт считается законченным. Если торф крошится 
при ббльшей толщине, чем 3 мм, то к торфу добавляют немного воды и 
после размешивания массы снова производят выкатывание торфа в про¬ 
волоку до тех пор, пока торф не будет крошиться только при толщине 
проволоки в 3 мм. 

Если торф выкатывается не крошась в более тонкую проволоку, то 
необходимо его слегка обсушить, завернув в фильтровальную бумагу, и 
затем продолжать опыт до получения проволоки, крошащейся при тол¬ 
щине 3 мм. Достигнув этого результата, торф кладут в предварительно 
взвешенную и занумерованную бюксу. Бюкса с торфом снова взвешивается 
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и ставится в термостат для высушивания и определения весовой влаж¬ 
ности. 

Весовая влажность торфа в чашке прибора Казагранда при слипании 
краев на 1 мм высоты и будет называться верхним пределом пластично¬ 
сти Р. 

Весовая влажность торфа при выкатывании будет называться нижним 
пределом пластичности А. 

Число пластичности Ф будет являться разностью между верхним и 
нижним пределами пластичности: 

Ф = Р — А. 

Данные и результаты опыта вписываются в бланк следующей формы 
<табл. 10 и И): 

Бланк для определения пластичности (форма) 

Образец торфа № 8927. Торф болота вида 111. Зольность 9,8%. Степень разложения 79®/о. 

Таблица 10 Таблица!! 

Определение верхнего предела пластич- Определение нпжнего предела пластич- 
ностп ностя 


Бюкса 

№ 42 

№ 36 

№ 32 

Бюкса 



Бюкса Ч- сырой торф 

33,11 

33,41 

36,37 

Бюкса 4- сырой торф 

30,19 

30,89 33,98 

Бюксасухой торф 

21,50 

21,63 

21,70 

Бюкса-|-сухой торф 

20,22 

20,87 22,77 

Вода (д) 

11,61 

11,78 

14,67 

Вода (д) 

9,97 

10,02 11,21 

Бюкса 

18,74 

19,22 

18,59 

Бюкса 10,51,13. 

17,40 

17,90 19,75 

Сухой торф (д) 

2,76 

2,41 

3,11 

Сухой торф (^) 

2,82 

2,97 3,02 

о 

о 

II 

420,6 

488,9 

471,7 

л = 4-100 

о 

353,5 

337,3 371,2 



Рер = 460.4 


Аср 

, = 351,0 


Число пластичности Ф = Р — А = 460,4 — 354,0 = 106,4. 


9. КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ ГРУНТОВ 

а) Исследование компрессионных свойств. Измене¬ 
ние объема под влиянием сжатия (компрессии) от действующих внешних 
сил характеризует компрессионные свойства торфа. 

Объем торфа изменяется за счет удаления из пор воды и воздуха. 
Влияние наличия воздуха на компрессионные свойства торфа невелико, 
и в большом количестве опытов оно устранялось помещением испытуе¬ 
мого образца на 1—2 суток в воду до полного насыщения пор торфа 
водой, т. е. до состояния «грунтовой массы» (термин проф. Герсева- 
нова Н. М.). 

В таком состоянии вода торфа не проявляет своих капиллярных 
свойств и таким образом не вызывает дополнительной силы, изменяющей 
объем испытуемого образца. Устранив влияние воздуха, находят зависи¬ 
мость объемной влажности испытуе.мого образца от производимого на 
него давления, выраженного в кг/см^. 

Исследования, проведенные на строительстве канала, показали, что 
формула компрессионной кривой, данная проф. Терцаги для минеральных 
грунтов, оказалась пригодной в значительном числе случаев и к торфам 
с большим или меньшим содержанием наносных минеральных составных 
частей торфа, что и дало возможность исследовать компрессионные свой¬ 
ства различных торфов с болот трассы канала. 


8 8ак. 2877. Торф на строіітсльстііс Капала. 
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При сопоставлении уравнений компрессионных кривых для торфов; 
с различным содержанием минеральных составных частей было найдено, 
что с увеличением содержания минеральных составных частей (зольности) 
величины коэфициентов (параметров) А и В в уравнении компрессионной 
кривой Терцаги [см. ниже формулу (15)] изменяются в очень широких 
пределах: А — от 5,5 для торфа, содержащего 15% минеральной части 
(золы) до 0,58 — для минерального грунта; В — соответственно от 1,3* 
до 0,045. 

Наряду с содержанием в торфе минеральных частей, влияющих на 
изменение вида компрессионной кривой, уменьшение величины пластично¬ 
сти также влияет на изменение пара¬ 
метра В; при убывании величин пла¬ 
стичности торфов уменьшается и пара¬ 
метр В, При этом следует заметить, что 
отношение числа пластичности Ф к па¬ 
раметру В для хорошо разложившихся 
торфов обычно изменяется в пределах 
от 90 до 150, для мало разложившихся 
торфов — от 30 до 50, для минеральных 
же грунтов — от 20 до 100. Так, для 
средне- и малоразложившихся торфов 
болота вида III отношение числа пла¬ 
стичности к параметру В близко к 40; 
для хорошо разложившихся торфов бо¬ 
лот вида VII и IV близко к 100; для 
подстилающих торф мягких минераль¬ 
ных грунтов указанное отношение ко¬ 
леблется в пределах 20—100. 

Что касается отношения величин 
верхнего предела пластичности Р к па¬ 
раметру Д, то оно колеблется для тор¬ 
фа от 80 до 125, тогда как для мине¬ 
ральных грунтов это отношение ме¬ 
няется в пределах от 25 до 50. 

Разумеется, указанные соотноше¬ 
ния величин могут служить лишь для 
приближенной оценки компрессионных 
свойств. 

Наличие параметра рп в уравне¬ 
нии компрессионной кривой сказы¬ 
вается на величине параметров Д и В, а следовательно на отношениях 
Ф г 

^ и -д : параметры А н В оказываются ббльшими по абсолютной вели¬ 
чине, чем при отсутствии параметра ро, а следовательно отношения 
Ф Р 

В ^ А — меньшими. Но так как для торфа параметр рс обычно невелик, 

то изменение величины параметров А и В незначительно. 

Если сопоставить графики компрессионных кривых для торфов с раз¬ 
личной степенью заиленности минеральными частицами (фиг. 17), то 
МОЖНО видеть, что кривые торфов с меньшей степенью минерализации 
более выпуклы и быстрее падают при малых давлениях, чем кривые 
торфов с большей степенью минерализации. Кроме того последние кривые 
располагаются ближе к оси абсцисс. 

При изменении порозности торфа меняются его компрессионные свой¬ 
ства, так как между порозностью и коэфициенто.м фильтрации торфа и 
его компрессионными свойствами также существует прямая зависимость: 
чем больше коэфициент фильтрации торфа, тем торф более сжимаем под 
нагрузкой. Однако эта зависимость имеет предел, после которого при 
увеличении сжимающих нагрузок коэфициент фильтрации или остается 
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Фиг. 17. Компрессионные кривые торфа 
с различным содержанием минеральной 
примеси. Образцы торфа с нарушен¬ 
ной структурой. 




постоянным, или изменяется незначительно. Компрессионные кривые 
торфа для разных болот на трассе канала показаны ниже на фиг. 65. 

б) Определение компрессионных кривых торфа. По 
Терцаги ^ зависимость между давлением и порозностью грунта без боко¬ 
вого расширения выражается следующим уравнением в прямоугольных 
координатах: 

в=А—В\п{р + рс), (15) 

где в — коэфициент порозности; 

А, В и ро —некоторые постоянные для данного грунта числа, опреде¬ 
ляемые из данных опыта; 
р — сжимающее давление на грунт в кг/см^. 

Величина ро в большинстве случаев практически может быть принята 
равной нулю, тогда уравнение принимает вид: 

в = А — В\пр. (15а) 


Так было поступлено при составлении части уравнений компрессион¬ 
ных кривых торфа в основании под опытными дамбами для подсчета 
величины осадки (см. ниже гл. VII, п. 2, табл. 51). Широкие пределы изме¬ 
нения коэфициентов А и В позволили при обработке подойти к подбору 
компрессионных кривых с большой степенью вероятности. 



Фиг. 18. Схема прибора проф. Терцаги для определения компрессионных своПств торфа. 


Для того чтобы получить постоянные для данного грунта числа Л, В 
и Рс были поставлены опыты на обжатие грунта при различных значе¬ 
ниях— р кг/см^ и подсчитывалась соответствующая каждому значению р 
порозность обжатого грунта. Затем полученные данные порозности и на¬ 
грузки накладывались на осях прямоугольной координатной сетки: на оси 
абсцисс — нагрузка р, на оси ординат — порозность е. 

Экспериментальные точки на сетке объединялись по лекалу плавной 
линией. Полученная кривая и являлась экспериментальной компрессион¬ 
ной кривой для данного грунта. Параметры Л, Б и рс в уравнении Терцаги 
получались путем дальнейшей обработки кривой (см. ниже). 

Опыты обжатия грунта для нахождения зависимости порозности от 
давления (без бокового расширения) производились на приборе Терцаги 
(фиг. 18). Прибор состоит из двух бронзовых колец — верхнего и нижнего 
(А и В), соединенных между собой конусными по кругу фасками, с вну¬ 
тренним диаметром 8 см; высота нижнего кольца для торфа хорошего раз¬ 
ложения делается 3 саг; для торфа слабого разложения — 5 см; высота 
верхнего кольца — от 2,5 до 3 слг. 

Кольца устанавливались на круглой бронзовой подставке Р с отвер¬ 
стиями для стока воды и вместе с подставкой опускались на дно цинко¬ 
вого бака О диаметром 12—16 слі и высотой от 7 до 10 см (в зависимости 
от высоты устанавливаемых колец). Нижнее кольцо заполнялось торфом и 
ставилось на подставку, причем предварительно на последнюю укладыва¬ 
лись 4 листа фильтровальной бумаги. Торф накрывался одни.м листом 
фильтровальной бумаги и на пего в верхнее кольцо насыпался крупно- 


1 К. Терцаги, Строительная механика грунтов, стр. 90; К. Терцаги, Инженерная 
геология, стр. 40, 1933. 
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зернистый песок. Непосредственно на песок накладывалась бронзовая 
перфорированная плитка С. В бак наливалась вода до такого уровня, 
чтобы она покрыла песок в верхнем кольце. Весь прибор ставился на 
стол Р под рычажную систему для передачи вертикальной нагрузки на 
торф через положенный на верхнюю бронзовую плитку шарик Н. 

В кольцо торф набирался как с нарушенной, так и с ненарушенной 
структурой. Торф с ненарушенной структурой набирался вдавливанием и 
врезанием острых краев кольца в выровненную поверхность монолита или 
блока. Торф с нарушенной структурой накладывался в кольцо широким 
шпателем с соответствующим уплотнением. Во избежание изменения веса 
массы вследствие высыхания набранный в кольцо торф немедленно ста¬ 
вился в прибор и заливался водой. 

Торф в кольце оставался под водой без нагрузки в течение 2 дней 
для насыщения водой в пределах полной влагоемкости. Последняя опре¬ 
делялась путем взвешивания и считалась достигнутой тогда, когда два 
последующих веса разнились между собой не более чем на 0,01—0,02 г; 
удаление воды из бака перед взвешиванием кольца с торфом произ¬ 
водилось посредством сифона. После насыщения торфа производилась 
постепенная нагрузка его вертикальным давлением с интервалами в 100, 
250, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 и 5 000 г/слг* через каждые примерно 
2—9 суток, в зависимости от водоотдачи торфа; увеличение нагрузки 
производилось после получения двух одинаковых последующих весов 
кольца с торфом, для чего прибор разбирался и кольцо с торфом взвеши¬ 
валось через каждые двое суток. После достижения максимальной на¬ 
грузки производилась постепенная разгрузка прибора в порядке, обратном 
нагрузке. 

Во время производства опыта вычислялось нормальное давление на 
образец торфа в кольце от груза на конце рычага, а также веса самого 
рычага по формуле: 



N — удельное давление на торф в кг/сл*; 

п —отношение плеч рычага; 

ш — площадь кольца в см^; 

д — вес чашки весов с гирями в кг; 

О — вес рычага в кг. 

Вычисление значительно упрощалось, когда для каждого прибора 
предварительно определялись значения л, » и О, являющиеся для данного 
прибора постоянными величинами. 

К вычисленному напряжению N кг/см^ прибавлялось давление от веса 
бронзовой плитки, положенной сверх песка на втором кольце, и шарика 
для равномерной передачи давления. Это давление вычислялось по фор¬ 
муле: 

= ( 17 ) 

где Р — вес бронзовой плитки с шариком! в кг; т — площадь кольца в см®. 

Удельное сжимающее давление на грунт, входящее в уравнение Тер- 
цаги (15), равняется: 

р кг/стР = N + Мбр . (18) 

После производства опыта отжатия грунта для каждой нагрузки вы¬ 
числялся коэфициент объемной влажности или порозности 

торфа. Для этого по весу торфа в кольце и его весовой влажности до 

опыта определялся вес сухого вещества торфа в кольце по формуле: 

Л1 = (і — * Л (19) 
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где ѴѴ — весовая влажность в отношении к сухому веществу; 

Р — вес торфа в кольце в г до опыта. 

Далее, по весу образца торфа в кольце как до, так и после изменения 
нагрузки и весу сухого вещества находилась разность, представляющая 
собой вес воды в торфе. Если вес образца во время опыта О, а вес твер¬ 
дого (сухого) вещества М, то вес воды: В = 0 — М. Отсюда определялась 
меняющаяся влажность торфа во время опыта в процентах к сухому 
веществу до и после изменения нагрузки: 

И^'=4■.100. 

Одновременно с набором торфа в кольцо брался образец для опре¬ 
деления удельного веса. Ввиду того что торф перед опытом полностью 
насыщался водой до получения грунтовой массы, воздух в торфе пред¬ 
полагался отсутствующим и при определении коэфициента порозности не 
принимался в расчет. Коэфициент порозности (в нашем случае 
отношение объема занятых водой пор к объему скелета торфа) опреде¬ 
лялся по формуле: 


где 6 — коэфициент порозности торфа; 

ѴѴ — весовая влажность в процентах к сухому веществу; 

А —удельный вес торфа. 

Данные опыта заносились в журнал по следующей форме (см. форму 
и табл. 12). 

Таблица 12 


Оиределение коэфициента порозности 


(форма) 
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а м 

Вес в г 

Вес воды в об¬ 
разце в = р—М 
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Е= 

§ 

го 

сс 

о. 
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Дата 

Удельное д 
ние р в г/сѵ 

кольца 

с тор¬ 
фом 

торфа 

Влажность 
к сухому В( 
ству ѴУ 

Е ъ> 

§ 5 

К 

•ѳ* * 

(П го 

о о 
:г: о. 

Толщина об 
в см 

1 

10Д 1935 г. 

А 

— 

_ 

_ 


— 

— 

2 

13Д 1935 г. 

V 

5,5 

252,78 

76,99 

70,35 

106) 

16,32 

1,6 

3 

29Д 1935 г. 

5,0 

249,43 

73,64 

67,00 

1009 

15,65 

1,4 

4 

9ДІ 1935 г. 

110 

243,91 

68,12 

61,48 

925 

14^5 

1,2 

5 

25/11 1935 г. 

300 

235,23 

59,44 

52,80 

795 

12,25 

1,2 

6 

9ДІІ 1935 г. 

589,6 

228,22 

52,43 

45,79 

721 

11,13 

1.0 

7 

21/III 1935 г. 

589,6 

225,85 

49,56 

42,92 

646 

9,95 

0,9 

8 

28ДІІ 1935 г. 

589,6 

217,50 

41,71 

35,07 

527 

8,10 

0,7 

9 

6ДѴ 1935 г. 

1012,2 

215,90 

40,41 

33,47 

503 

7,76 

0,7 

10 

6/Ѵ 1935 г. 

1715 

212,50 

36,71 

30,07 

453 

6,97 

0,6 

11 

26/Ѵ 1935 г. 

1 715 

208,50 

32,71 

26,07 

393 

6,05 

0,6 

12 

3/Ѵі 1935 г. 

2 745,8 

208,15 

32,36 

25,72 

387 

5,96 

0,53 

13 

15/ѴІ 1935 г. 


203,86 

28,С7 

21,43 

323 

4,97 

0,45 
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Кольцо 22 (форма) 

Образец с болота V с ненарушенной, нарушенной (подчеркнуть) структурой: пк — глу¬ 
биной 1 м, расстояние от оси :±: — 

Истинный удельный вес Д=1,54 Вес кольца 175,79 г 

Диаметр кольца а = 8 см Вес твердой массы уИ = 6,64 г 

Площадь кольца «>= 50,24 см‘^ 

Дальнейшая обработка компрессионной кривой показана на фиг. 19, 
представляющей компрессионную кривую болота вида III; торф имел сте¬ 
пень разложения 62,3% и 
зольность 5,3%; образец 
брался с ненарушенной 
структурой. Кривая разби¬ 
валась на ряд участков го¬ 
ризонтальными прямыми, 
проведенными на равном 
расстоянии друг от друга. 
Из точек пересечения этих 
прямых с кривой опуска¬ 
лись перпендикуляры на 
ось абсцисс, на которых за¬ 
секались циркулем от оси 
абсцисс точки радиусом, 
равным расстоянию между 
перпендикулярами. Полу¬ 
ченные точки должны ле¬ 
жать-на одной прямой; если 
точки немного отклоняются 
от прямой, то прямая про¬ 
водится между ними при¬ 
мерно посредине. 

В правильно проведен- 
опытв прямая должнв 

Фиг. 19. Компрессионная кривая торфа болота вида ІП. пересекать ось ординат, 
Уравнение кривой е = 7.54—5,04 іп (р -}- 0,34). т. е. переходить за начало 

координат. Отрезок, отсе¬ 
каемый прямой на оси абсцисс влево от оси ординат, должен равняться 
в масштабе величине ро в зфавнении компрессионной кривой; коэфициент А 
в этом уравнении опре¬ 
деляется как орди¬ 
ната компрессионной 
кривой в точке с абс¬ 
циссой, равной 1 — Ро- 
Коэфициент В опре- | 
деляется как раз- | 
ность между величи- ^ 
ной А и ординатой | 
точки с абсциссой рав- | 
ной е — Рс. где е — I 
основание натураль- 
ных логарифмов и 
равно 2,718. 

На фиг. 20 пред¬ 
ставлена компрессион- фиг. 20. Компрессионная кривая болота № і у минеральной 
ная кривая болота у плотины. Уравнение кривой е = 4,9—1,3 1п (р + 0,27). _ 
минеральной 

плотины; торф травянисто-тростниково-древесный, степень разложе¬ 
ния 77%; зольность —16%. 
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Ниже в главе VII, п. 2, табл. 51 даются уравнения компрессионных 
хривых для торфа в основании под опытными дамбами ^ 


10. ФПЛЬТРАЦПОППАЯ СПОСОПИОСТЬ ТОРФА 

а) Характеристика фильтрационных свойств торфа. 
Степень водопроницаемости торфа измеряется коэфициентом фильтра¬ 
ции X, который представляет собой скорость просачивания воды через 
поры торфа в см/сек при потере напора (гидравлическом уклоне), рав¬ 
ной единице. Эта скорость весьма мала и измеряется дробью с одним или 
несколькими нулями после запятой. 

Вследствие того что коэфициент фильтрации при различных темпера¬ 
турах фильтрующейся воды бывает различным, его обычно приводят 
к температуре 10° и обозначают символом Х,о-. 

Математическое выражение коэфициента фильтрации вытекает из 
закона Дарси для фильтрации воды через песок, а именно: 




( 21 ) 


•откуда 


К= 


ѵ/ 

Я’ 


где К — коэфициент фильтрации в см/сек; 

Н — высота потери напора при фильтрации в см; 

I —высота фильтра или длина пути фильтрации в см; 

V —средняя скорость фильтрации воды в см/сек. 

Отношение у выражает потерю напора, приходящуюся на единицу 

толщины фильтра, или гидравлический уклон, обозначаемый через /. 

Коэфициент фильтрации одного и того же торфа бывает различен 
в зависимости от условий его определения. Так, коэфициент фильтрации, 
определенный при вертикальной нагрузке, значительно отличается от 
коэфициента фильтрации, определенного без нагрузки, а этот в свою оче¬ 
редь отличается от коэфициента фильтрации, определенного при высоком 
напоре. Поэтому, говоря о коэфициенте фильтрации, всегда следует ука¬ 
зать условия его определения. 

На величину коэфициента фильтрации торфа в значительной мере 
влияет степень переработки торфа в торфяных .машинах. 

На строительстве канала Москва — Волга опыты по исследованию 
влияния степени переработки торфа на коэфициент фильтрации были 
произведены с торфом болота вида III и дали следующие результаты. 

Простое перемешивание торфа рукаЛі понижало коэфициент филь¬ 
трации с 0,0037 до 0,00082. После однократной переработки в прессе взя¬ 
того в ненарушенном состоянии торфа коэфициент фильтрации в среднем 
понижался с 0,00035 до 0,000047; после вторичной переработки получилось 
еще большее уменьшение — до =0,0000013; одновременно была по¬ 
лучена большая однородность по другим показателям, как например по 
объемному содержанию воды, твердой фазы и воздуха. 

Торф с большей степенью разложения после переработки массы 
в прессе понижал коэфициент фильтрации в среднем с 0,000465 до 
0,000067; тот же торф, уплотненный после переработки, еще понижал 
коэфициент фильтрации до 0,000023. 

В итоге можно констатировать, что коэфициент фильтрации торфа, 
независимо от его ботанического состава и степени разложения, может 
быть понижен переработкой массы до требуемой для строительных целей 
величины. 


1 Более подробно о методе определения постоянных А, В н компрессионной кри¬ 
вой вида е = і4 — В 1п {р-\-рс) см.в статье инж. Работнова Н. К., Графоаналитический 
метод построения компрессионных кривых, журнал ,Москваволгострой* № 2, 1936. 
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б) Определение коэфициента фильтрации. Для опре> 
деления коэфициента фильтрации торфа под нагрузкой применялся 
прибор системы Терцаги (фиг. 21). Прибор состоит из бронзо¬ 
вого сосуда С с внутренним диаметром 10 слг и общей высотой 7,5-^ сл. 
На кольцеобразный выступ в стенках сосуда Сі кладется перфорированная 
бронзовая пластинка 5, обтянутая сверху латунной сеткой с отверстиями 
в 0,3 мм. 

В сосуд С через отверстие впаяна бронзовая трубка р с краном К;: 
посредством резиновой трубки бронзовая трубка соединяется с водо¬ 
мерным стеклом диаметром не менее 6 агаг в свету. Сосуд наполняется 
до краев водой; пространство над пластинкой 5і до верха сосуда напол¬ 
няется промытым мелкозернистым кварцевым песко.м, причем надо сле¬ 
дить за тем, чтобы ни одна песчинка не попала на верхнюю гладкую- 
кольцеобразную поверхность сосуда, на которую кладется кружок филь¬ 
тровальной бумаги. Сверху на края сосуда устанавливается бронзовое- 
кольцо Л диаметром 10 см и высотой (для торфа) 6 са!. Толщина сте¬ 
нок— 0,5 саг; верхние 
края их заострены и ото¬ 
гнуты вовнутрь. В коль¬ 
цо набирался торф слоем, 
толщиной в 4 САГ. Кольцо 
с торфом укладывалось, 
таким образом, чтобы 
между торфом и песком 
не оставалось воздуха. 
Затем, наложив на вы¬ 
ступ бронзового кольца 
/? и на поверхность флан¬ 
ца сосуда С резиновую- 
кольцеобразную про¬ 
кладку, свинчивали коль¬ 
цо с фланцем сосуда. 
Верхнюю поверхность, 
торфа покрывали круглым листом фильтровальной бумаги, смоченной 
водой, и сверху накладывали слой крупнозернистого песка толщиной 
в 1,5 саг; через этот слой песка происходит фильтрация воды. На песок 
накладывалась круглая бронзовая перфорированная пластинка имею¬ 

щая наверху в центре углубление, в которое вкладывался стальной ша¬ 
рик ^8, смазанный вазелином (во избежание ржавления). Нагрузка на ша¬ 
рик передавалась рычажной системе О от гирь, положенных на чашку ве¬ 
сов д на конце рычага. 

После приложения нагрузки на торф в водомерное стекло наливалась 
вода, уровень которой отсчитывался от уровня воды, налитой вровень 
с краями бронзового кольца Л; этот уровень поддерживается все время* 
соответствующим пополнением на высоте верхнего края кольца. Вода 
в водомерном стекле понижается с уменьшающейся скоростью. 

В начале процесса фильтрации, после наполнения водомерного стекла 
водой, кран бронзовой трубки закрывался и замерялся уровень воды 
в стекле над >фовнем воды в кольце — Ло. Затем, отметив время начала 
опыта фильтрации, открывали кран и периодически производили отсчеты 
уровня воды в стекле (Л), отмечая одновременно с эти.м время, в которое 
производился отсчет, и температуру воды 1 °, проходящей через фильтр. 

В опытах с образцами с большой водопроницаемостью и при малой 
нагрузке, когда торф мало уплотнен, фильтрация происходила быстро. 
Понижение уровня воды в таком случае приходилось отмечать с помощью 
секундомера. При образцах с малой водопроницаемостью и при большой 
нагрузке, когда торф уплотнен, фильтрация замедлялась. Это давало воз¬ 
можность замеры времени производить по часам. Скорость фильтрации: 
через торф при прочих равных условиях зависела от свойств торфа. 
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Фиг. 21. Прибор Терцаги для определения коэфициента 
фильтрации под нагрузкой. 






Вычисление коэфициента фильтрации для каждого значения уровня' 
воды Л, продолжительности падения уровня (от Ло до Л) — Т и темпера¬ 
туры фильтрующейся воды — производилось по следующей формуле: 

где К —коэфициент фильтрации; 

/ —толщина испытуемого образца торфа в см; 

Т — время фильтрации в сек.; 

Ло — начальный уровень воды в см; 

5 — высота падения уровня (йо— Ь) в см; 

6 —диаметр водомерной трубки; 

О —диаметр бронзового кольца. 

Выражение Іп^І —^ для удобства подсчета заменялось выражением 

9 (■^) и находилось по таблице (приложение 6). 

Коэфициент фильтрации, определенный при температуре воды 
приводился к температуре 10° по формуле Газена: 

а:,о.=т- (23). 

Температурный коэфициент т определялся по формуле: 

т = 0,7+ 0,037 Г, (24) 

где Г—температура воды при опыте в градусах Цельсия. Записи наблю¬ 
дений вносили в: особый журнал (см. форму и табл. 13). 


Таблица 13 

(форма» 

Таблица записей по определению коэфициента фильтрации на приборе Терцагн 


1 № опытов 1 

Дата 

Удельное 

давление N 

в г/г^и* 

Время отсчета * 

Секунды 7 

3 

ш 

•5: 

1 

II 

«О 

По 


(О 

С<5 

СО 

а. 

>о 

о 

(О 

X 

X 

о 

Н а 

а 

§ 

а 

со 

О. 

>% 

и 

«о 

о. 

Примечание 

1 

15/Х 1934 г. 


0 

0 

19,3 

0 

0 

0 

4,0 

15 

•:і= 1,15 




5,4 

5,4 

11 

8,3 

0,432 

0,566 

4,0 

15 

хі = 1,15 




16,0 

16,0 

5 

14,3 

0.740 

1,347 

4,0 

15 

ті = 1,15^ 




28,0 

28,0 

2 

17,3 

0,896 

2,265 

4,0 

15 

ті= 1,15 

2 

20/Х 1934 г. 


0 

0 

19,8 

0 

0 

0 

2,8 

12 

То = 1,06 




11,0 

11,0 

12,0 

7,8 

0,392 

0,497 

2.8 

12 

-4=1,06 




22,6 

22,6 

7.0 

12,8 

0,645 

1,036 

2,8 

12 

то= 1,Г6 




39,4 

39,4 

3,0 

16,8 

0,848 

1,884 

2.8 

12 

-с, = 1.06 

3 

25/Х 1934 г. 


14.20 

0 

35 

0 

0 

0 

2.4 

19 

1 

II 




14,29 

540 

9 

26 

0,74 

1,347 

2,4 

19 

хз=1.27 




14,38 

1080 

3 

32 

0,914 

2,455 

2.4 

; 19 

хз = 1^7 




14,47 

162Э 

1 

34 

0,971 

3,548 

2.4 

19 

•4 = 1.27 


^ В первых двух опытах время отсчитывалось по секундомеру, в третьем — по часам. 
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Журнал записи данных опыта по определению коэфпцпента фильтрации на 
приборе Терцаги (форма) 

ОПЫТ № 3 


Болота вида III, расстояние от оси: ось канала — вправо (+) или влево (—) 
лк 32/8 + 0, глубина 2 м. 

Торф с нарушенной или ненарушенной структурой (подчеркнуть). 

Степень разложения — 80%. Ботанический состав — древеснс-осоковый. Зольность 9®/о. 
Удельный вес —1.60. Влажность в начале опыта 550о/о, в конце опыта ЗОО^/о. 

Диаметр водомерной трубки 0,6 см. Вес рычага р = 6,37. Отношение плеч рычага —10 :1. 
Диаметр О кольца 10 см; площадь кольца <о — 78,5 см^. 

Вычислив коэфициент фильтрации для каждого отсчета времени и па¬ 
дения уровня, находили среднеарифметическое значение его. Чтобы избе¬ 
жать влияния ошибочных наблюдений на вывод среднего коэфициента 

фильтрации, составлялся график зависимости функции 9 от времени 

фильтрации (фиг. 22).* График строился в прямоугольных координатах; 
по оси абсцисс откладывалось время в секундах, по оси ординат — соот¬ 
ветствующие значения функции ? 


Полученные опытные точки должны лежать на одной прямой линии, 
так как в формуле 




(Г- 


зависимость функции Іп^І — ■^) от времени ^при постоянных / и пря¬ 
молинейная. Значительно удаленные от прямой линии опытные точки 
исключались как ошибочные. Для определения среднего коэфициента по 
графику находился тангенс угла наклона экспериментальной прямой линии 
к оси абсцисс, представляющий отношение: 




(іЬіШ 


=іе о. 


откуда 

А:=1да^/; 

затем, вводя температурный коэфициент , получаем окончательно*: 


К,. 



X 


(25) 


По полученным средним значениям коэфициентов фильтрации и соот¬ 
ветствующих им удельных нагрузок составлялась кривая водопроницаемо¬ 
сти, представляющая криволинейную зависимость коэфициента фильтра¬ 
ции от удельной нагрузки. Расчет рычажной системы, передающей усилие 
на торф в приборе, производился таким же способом, как и при расчете 
усилий на приборе Терцаги для получения компрессионных кривых. 

Определение и подсчет коэфициента фильтрации без нагрузки про¬ 
изводился на том же приборе Терцаги и по тем же формулам, которые 
применялись для определения коэфициента фильтрации под нагрузкой. 

При массовых определениях коэфициента фильтрации торфа без на¬ 
грузки на торфяных контрольных пунктах, где громоздкий прибор Тер¬ 
цаги оказался малопригодным, определение коэфициента фильтрации 
торфа производилось по методу проф. Каменского, заключающемуся 

* На графике фиг. 22 прямой № 3 соответствует масштаб для Г в 40 раз меньший, 
чем для первых двух прямых. Ред. 
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в следующем. В металлический цилиндр с обрезанными под острым углом 
нижними краями (фиг. 23), имеющий высоту 30 см, внутренний диаметр 
5 см и толщину стенок 2 мм, набирался торф на высоту около 5—6 см. 
Цилиндр ставился на деревянную подставку, помещенную в железном 
противне, имеющем ширину 10 слг и длину около 5 см (длина противня 
зависит от количества одновременно устанавливаемых в него цилиндров). 
Цилиндр изготовлялся из железной трубы' с внутренней и внешней обточ¬ 
кой или бронзовый с отшлифовкой внутри и снаружи. Противень сде¬ 
лан из листового железа. 

Цилиндры в противне ставились строго вертикально. В противень 
наливалась вода вровень с краями; цилиндр с торфом также заполнялся 
водой для промачивания торфа. После того как вода в цилиндре устано¬ 
вится примерно на Ѵз высоты, начинают опыт фильтрации. 



500 кт (500 Млн 

Фиг. 22. График для определения среднего 
коэфициента фильтрации. 



Фиг. 23. Схема прибора для опреде¬ 
ления коэфициента фильтрации по 
методу проф. Каменского. 


Для этого наливали в цилиндр воду вровень с верхними краями и за¬ 
мечали по часам время с точностью до 0,5 мин. После этого, замерив 
начальную высоту воды в цилиндре от верхних краев цилиндра до уровня 
воды в противне, начинали периодические измерения величины опускания 
уровня воды в цилиндре через промежутки времени в 15 мин., 30 мин. или 
1 час и более в зависимости от скорости фильтрации воды. Падение 
уровня воды замерялось с точностью до 0,1 ел с помощью мерной линейки 
или особой шкалы, прикрепленной к поплавку на поверхности воды в ци¬ 
линдре. Поплавок с рейкой изготовлялся из дерева и пропитывался пара¬ 
фином. 

В период опыта делалось не менее четырех замеров опускания уровня. 
Во время производства замеров записывалась температура воды в про¬ 
тивне в градусах Цельсия. 

Результаты опыта заносились в особый журнал или таблицу по форме, 
приведенной в табл. 14. 

Для каждого наблюдения производился подсчет коэфициента филь¬ 
трации по формуле Каменского: 

к -4|п(1-^), (26) 
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где / —толщина испытуемого образца торфа в слі; 
Т — длительность опыта в сек.; 

1п — знак натурального логарифма; 

5 —величина падения напора в см; 

Ло—первоначальный напор в см. 


Таблица 14 

(форма) 

Таблица аапнси данных но определению коэфициента фильтрации иа приборе 

Каневсвого 


ю 

н 

3 

п 

о 

Дата 

0 

3 

и 

(0 

у 

Врем 

пене* 

3 

н 

>* 

В 

X 

а 

я 

га 

3 

X 

>» 

X 

о 

о 

Продолжитель¬ 
ность опыта веек. 

2 

ю 

3 

в 

«О 

5“ 

Ч/У 

і в см 

Примечание 

1 

21/ѴІ 

1935 г. 

15 

36 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

5 

/і'^ = і4“: /5’ = іі“ 













/,0=13% / 4 ® = 10 = 


21/ѴІІ 

1935 г. 

17 

0 

0 

5010 

25 

5 

0,20 

0,223 

5 



21/Ѵ11 

1935 г. 

18 

23 

30 

10020 

25 

9 

0.36 

0,446 

5 

х = 0,7+ 0,037.12 = 1,06 


21/ѴІІ 

1935 г. 

18 

44 

30 

11280 

1 

25 

10 

0,40 

0,510 

5 



Величина 1п отыскивалась по таблице (прило¬ 

жение 6). Как и при подсчете коэфициента фильтрации под нагрузкой, 
иногда оказывалось удобным пользоваться графиком зависимости «от 
времени Т (фиг. 22). 

При определении коэфициента фильтрации под высоким напо¬ 
ром пользовались прибором типа Тим а-К аменского 
(фиг. 24). Этот прибор состоит из следующих частей. 

Два бронзовых цилиндра С и О, имеющих одинаковые внутренние 
диаметры 150 мм и толщину стенок 7,8 мм, соединены между собой флан¬ 
цами Р при помощи болтов диаметром 9 мм. Высота верхнего цилиндра — 
660 мм, нижнего — 132 мм. Внутренние поверхности обоих цилиндров сов¬ 
падают. Между фланцами имеется резиновая прокладка, чтобы воспре¬ 
пятствовать прониканию воды в зазоры между ними. 

Верхний цилиндр накрыт бронзовой крышкой К, укрепленной на 
фланцах цилиндра при помощи болтов; между крышкой и фланцем по¬ 
мещается резиновая прокладка. Нижний цилиндр имеет у основания 
патрубок 7, соединенный резиновой трубкой с водомерным стекло.м на 
миллиметровой шкале. На 7,5 см выше входа патрубка Ті в цилиндр с про¬ 
тивоположной стороны цилиндра имеется другой патрубок 5 меньшего 
диаметра, служащий для стока фильтрующейся воды и собирания ее 
в мерном цилиндре для определения ее количества. По боковой поверх¬ 
ности верхнего цилиндра размещено также несколько патрубков (Го—Г^ 
и ^ 2 — 5іо). В крышке цилиндра имеется патрубок 5і. При определении 
коэфициента фильтрации торфа под напором снизу вверх патрубки 
у верха цилиндра и в крышке служат как для стока фильтрующейся воды, 
так и для измерения потери напора в фильтре. 

Патрубок в крышке верхнего цилиндра 5, соединяется резиновой 
трубкой с железным баком для воды О, расположенным на верхнем этаже 
здания на высоте около 12,5 м. Выше этого бака располагался резервуар 
с запасом воды /?, равным объему бака (около 60 л). Вода из резервуара 
переливалась в бак, в котором при помощи поплавка поддерживался 
постоянный уровень. 

и 



Определение коэфициента фильтрации торфа производилось следую¬ 
щим образом. Нижний цилиндр отвинчивался от верхнего и заполнялся 
на всю высоту (12 сун) гравием с диаметром зерен от 3» до 7 лгл, после 
чего оба цилиндра свинчивались с прокладкой между фланцами резино¬ 
вой пластины толщиной 2 мм. 

Сверх гравия насыпался на высоту 8—10 см среднезернистый песок 
с диаметром частиц от 0,25 до 1 мм\ песок слегка трамбовался. Между 
песком и гравием обычно ничего не подстилалось, и непосредственно на 
песок накладывался исследуемый на фильтрацию торф нарушенной струк¬ 
туры (размельченный руками) с удалением остатков древесины, корней и 
других включений. Торф в цилин¬ 
дре утрамбовывался до желаемого 
уплотнения отдельными слоями вы¬ 
сотой до 0,5 см\ общая толщина 
уплотненного торфа достигала 
40 сін. Сверх торфа на тщательно 
выровненную поверхность уклады¬ 
вался снова среднезернистый песок 
с легким уплотнением слоем около 
8—10 см. На выровненную поверх¬ 
ность песка укладывался до верх¬ 
них краев цилиндра гравий. Сверху 
цилиндр плотно прикрывался 
крышкой К с прокладкой резины и 
свинчивался болтами. 

Приготовленный таким обра¬ 
зом фильтр в разрезе состоял из 
двух слоев гравия по 8—12 сл, 
расположенных по концам ци¬ 
линдра, двух слоев песка по 8— 

10 сл, расположенных между тор¬ 
фом и гравием и одного слоя тор¬ 
фа высотой 40 слг, расположенного 
в середине фильтра. 

После заполнения фильтра 
происходило 'промачивание его, 
продолжавшееся в зависимости от 
свойств торфа и степени его уплот¬ 
нения от 3 до 20 дней; оно произ¬ 
водилось следующим образом. Из 
бака О вода по стеклянным труб- 
ка.м, соединенным резиновыми 
трубками, подводилась в нижний 
патрубок Т нижнего цилиндра и 
направлялась снизу вверх через 
весь фильтр, пока не достигала верхнего патрубка в крышке цилиндра. 
При ЭТО.М вода увлекала за собой и вытесняла воздух из всего фильтра. 
Для ускорения промачивания пользовались вакуумнасосом, которым вы¬ 
качивали воздух из пор фильтра, что способствовало более скорому за¬ 
полнению пор торфа водой. Как только появлялась вода в верхнем па¬ 
трубке, промачивание считалось законченным. 

Самый процесс фильтрации начинался с соединения нижнего патрубка 
фильтрационного прибора при помощи резиновой трубки с пьезометром 
(водомерным стеклом) и подведения напорной воды из бака к патрубку 
в крышке верхнего цилиндра. Измерив высоту напорной воды — Но от 
центра нижнего патрубка до уровня воды в баке и высоту стояния воды 
в пьезометре — Яі, производили измерение количества воды — д в см^, 
вытекающей из второго патрубка цилиндра. С этой целью к патрубку 
подставлялся мерный цилиндр или сосуд, в котором количество воды 
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СхемотичесЛои 
разрез фильтра 



Фиг. 24. Схема прибора Тима-Каменского для 
определения коэфициента фильтрации при 
высоких напорпх. 










определялось взвешиванием. Далее производили отсчет времени по часам 
или секундомеру в зависимости от скорости фильтрации. Одновременно- 
с замером количества вытекающей воды определяют ее температуру в гра¬ 
дусах Цельсия. 

Расчет коэфициента фильтрации производился по формуле Дарси: 

т 

где О — расход воды, проходящей через фильтрационный сосуд в см^/сек^ 

I —толщина образца торфа в см; 

а> —площадь поперечного сечения образца, равная внутренней пло¬ 
щади сечения цилиндра в см^; 

іі — потеря напора воды, равная разности высоты стояния воды 
в баке и пьезометре (Но — Н^) в см. 

Для пересчета полученного коэфициента фильтрации К на коэфициенг 
фильтрации /Сю* при 10° вводился поправочный температурный коэфи- 
циент по формуле Газена (23). 

Данные опыта и соответствующие подсчеты заносились в следующий 
журнал (см. форму и табл. 15). 

Журнал заиіісіі данных оныта но определению коэфициента фильтрации 
на приборе Тима-Каменского 

АНАЛИЗ № 16 

Торф с болота вида IV пк 4 4*20. 

Расстояние от оси канала ось канала; глубина 1,1 м. Характер т(^фа — осоковый. 
Степень разложения 75%. Зольность 9,93%. Влажность до опыта 85,94%. Б^лажность^.после 
опыта 85,67о/о. Удельный вес 1,516. 

Толщина образца / = 40 см; площадь сечения ш = 17,663 см^; температура воды 15^4 

Таблица 15 

(форма) 


Таблица записи данных по определению коэфициента фильтрации на приборе 

Тима-Каменского 


1 


. 1 

1 Потеря напора в см | 

1 1 

а 


іг 

5^ 

М опытов 

Дата 

образно 

а: 


■ 

Время (7^ 
в сек. 

о 

ш 

55 

0-5 

О. в 

5 

52.'' 

г нВ 
•Ѳ-л о 

2* 2 
ій-ѳ-Ѵ: 

1 

1934 г. 

4 

1 250 

07,8 

1 182,3 

3 600 

126 

0,035 

0.00000587 

1 

тіі 1934 г. 

4 

1 250 

67,8 

1 182,2 

7 200 

249 

0,0345 

0.00000575 

1 

1934 г. 

4 

1 250 

67,8 

1 182,2 

9С00 

324 

0,036 

0,00000599 

Среднее 
Хіо* =-0,00000687 


11. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКИ П КОЭФИЦИЕНТА 

ФИЛЬТРАЦИИ 

На строительстве применялся прибор конструкции Вихляева И. И. 
и Жаровова Ф. Ф., позволяющий определять осадку и коэфициент 
фильтрации торфа на одном и то.м же образце как с нарушенной,.так и 
с ненарушенной структурой (фиг. 25 и 26). Прибор состоит из металличе¬ 
ского стакана / высотой 100 и 60 мм, с острыми краями вверху и с на¬ 
ружной резьбой внизу. Этой резьбой стакан ввинчивается в кольцо 5, 
внутрь которого вставляется перфорированный диск 8 для отвода воды, 
отжи.маемой из торфа, подвергающегося давлению в стакане. Отжатая 
вода через выводную трубку 31 собирается в подставленный снизу сосуд. 
Площадь сечения стакана равна 50 см^, 

46 














На металлический стакан надевается муфта 2, плотно охватывающая 
верхнюю часть его и служащая направляющей для штампа 3. Последний 
входит в муфту открытым концом с полукруглыми вырезами по перифе¬ 
рии, а верхней частью своей прикрепляется к деревянной платформе 18 
посредством опорного диска 7. На платформу в зависимости от нужного 
удельного давления при опыте кладут нагрузочные чугунные диски 19 и 20. 

Для замера осадки торфа имеются три микрометренных измерителя \ 
состоящих из вертикальных градуированных реек 70, скользящих под 
давлением платформы в обоймах 11 с нониусами 72. Микрометренные из¬ 
мерители осадки помощью хо¬ 
мута 9 и стяжного болта 75 (се¬ 
чение по АВ) крепились на муф¬ 
те 2. Наличие микрометренных 
винтов 13 у нониусов делало по¬ 
следние подвижными и давало 
возможность при закладке испы¬ 
туемого грунта всегда точно 
устанавливать нониусы на нуль. 

Точность отсчета по нониусу — 

0,1 лім. 

Работа с прибором произ¬ 
водилась следующим образом. 

В металлический стакан 7 бра¬ 
лась проба торфа с ненарушен¬ 
ной структурой путем вдавлива¬ 
ния острого края стакана непо¬ 
средственно в стенку залежи, 
монолит или блок. Для торфа 
с нарушенной структурой имел¬ 
ся другой стакан 24, предста¬ 
вляющий одно целое с муфтой 
и имеющий в нижней, своей ча¬ 
сти резьбу для ввинчивания в 
кольцо 5. 

Первый или второй стакан 
с торфом ввинчивался в коль¬ 
цо 5 прибора. Отверстия перфо¬ 
рированного диска 8 покрыва¬ 
лись густой металлической сет¬ 
кой и сверху насыпался слой 
песка (15 ллг), через который и 
происходила фильтрация воды 
из испытуемой массы торфа. 

Нижняя трубка 16 кольца за¬ 
крывалась плотно длинной, до 
самого песка, пробкой 22. 

На стакан надевалась муфта 2, плотно прилегающая к нему ввиду на¬ 
личия байонетного соединения с затяжкой, обеспечивающая герметичность 
соприкасающихся поверхностей стакана и муфты. На поверхность торфа 
укладывалась сетчатая или полотняная прокладка, а затем насыпался слой 
песка толщиной в 15 мм. Поверх песка накладывалась вторая прокладка 
для того, чтобы поток отжатой воды не уносил частиц песка через от¬ 
верстия диска 4, накладываемого на вторую прокладку. 

Рейка 10 микрометренного измерителя вытягивалась вверх, причем по¬ 
мощью винта 77 регулировалась степень прилегания ее к гнезду обоймы 7 7, 
так чтобы она могла без излишнего трения достаточно свободно сколь- 


Фиг. 25. Общий вид прибора Биіляьва И. И. и 
Жаровова Ф. Ф. для исследования компрессион¬ 
ных свойств и фильтрационной способности 
торфа на одном и том же образце. 


^ На фиг. 26 показаны только два измерителя, но фактически прибор имел три из¬ 
мерителя. 
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зить вниз под давлением платформы. На пер>фоірированный диск 4 
ставился штамп 3 (для малых удельных нагрузок имелся легкий алюминие¬ 
вый штамп) и на платформу 18 накладывался груз (чугунные диски) та¬ 
кого веса, который отвечает нужному первоначальному удельному давле¬ 
нию. Под нагрузкой диск давил на песок, и последний погружался вслед¬ 
ствие осадки торфа. Выжимаемая вода проходила через отверстия диска, 
через вырезы нижнего края штампа и между стенкой муфты и штампа и 
поступала в трубку 76 муфты, из которой по каучуковой трубке направ¬ 
лялась в подставленный внизу сосуд. Вода, выжимаемая внизу стакана, 
проходила через прокладку и слой песка в отверстия кольца 5 и направ¬ 
лялась через нижнюю трубку 31 в тот же стоящий внизу сосуд. Для по¬ 
лучения равномерной осадки нагрузка увеличивалась ‘постепенно. Величина 

осадки отсчитывалась по 
рейкам 10 и нониусам 
/2, причем из трех полу¬ 
ченных показаний бра¬ 
лось среднее. 

Для определения 
коэфициента фильтрации 
того же образца «при лю¬ 
бой нагрузке торф с не¬ 
нарушенной структурой 
помещался в тот же ста¬ 
кан. Вода подавалась из 
бачка под напором че¬ 
рез трубку в нижнее от¬ 
верстие прибора 31. От¬ 
вод 16 каучуковой труб¬ 
кой соединялся с пьезо- 
.метрической трубкой 
для определения напора 
воды из напорного бака. 
Второй отвод 16 муфты 
2 (или стакана 24 при 
торфе с нарушенной 
структурой) также соеди¬ 
нялся с пьезометром для 
определения давления в 
верхней части прибора. 
Второе отверстие в муф¬ 
те являлось сливным для 
поддержания постоян¬ 
ного уровня и для регу¬ 
лирования напора. 

Предварительно к монолиту снизу подводилась вода для заполнения 
всех пор. Поступление воды вверх монолита узнавалось по цвету верхней 
поверхности массы, а также по смачиванию фильтровальной бумаги. После 
этого начинался опыт, и вода подводилась через нижнее входное отвер¬ 
стию под напором. 

Профильтровавшаяся через торф вода через определенные проме¬ 
жутки времени, в зависимости от скорости фильтрации, собиралась 
в мерные стаканы. С помощью регулирующего бачка создавались раз¬ 
личные напоры, и в каждом случае определялась скорость филь¬ 
трации. 

Опыт работы с прибором позволил сделать следующие дополнитель¬ 
ные замечания и выводы: 

а) Определение осадки торфа и фильтрации под нагрузкой должно 
производиться в приборе на одном и том же образце, что дает возмож¬ 
ность получать сравнимые результаты для отдельных констант, чего не 
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Фнг. 26. Прибор Вихляева И. И. и Жаровова Ф. Ф. Детали 
устройства. 




лают другие приборы, так как исследование на них фильтрации и осадки 
производится на различных образцах. 

б) Диаметр стакана для набора проб велик; для торфяных образцов 
высота стакана может быть различной: для торфа с малой степенью 
разложения до 10 сді, средней степенью разложения—6,0 сді и для 
гумифицированного торфа — 4—3 ел, при одном и том же диаметре ста¬ 
канов — 8 ел. 

в) Заливка замазкой соединений отдельных частей прибора (наверху 
между стаканом и муфтой и внизу между кольцом 5 и стаканом) проис¬ 
ходит скорее при пропуске между резьбой соответственной толщины 
хлопчатобумажной нитки. 

г) Между стенкой стакана и штампом имеется достаточный прозор, 
который исключает возможность трения между цилиндрическим штампом 
и муфтой при возможной значительной неравномерности осадки в образ¬ 
цах толщиной 4—6 сл. 

д) При работе с большими удельными давлениями в целях избежания 
перекосов предусмотрено центрирование кругов нагрузки 19 и 20 и увели¬ 
чение их диаметра, что дает возможность иметь относительно понижен¬ 
ный центр тяжести нагрузочной системы. 

По заключению экспертов прибор имеет следующие преимущества и 
недостатки. Конструкция предусматривает соединение в одном приборе 
прибора для определения компрессионных свойств торфов и прибора для 
определения коэфициента фильтрации под нагрузками. Кроме того кон¬ 
струкция предусматривает также замену отдельных частей при исследова¬ 
нии образцов с нарушенной и с ненарушенной структурой, позволяя та¬ 
ким образом пользоваться одним прибором для исследования и моноли¬ 
тов, и образцов с нарушенной структурой. Площадь, занимаемая прибо¬ 
ром, по сравнению с приборами типа Терцаги для определения компрес¬ 
сионных свойств и для определения водопроницаемости, значительно 
меньше, что позволяет сократить в несколько раз размеры помещения, не¬ 
обходимого для установки приборов; это в особенности важно при необ¬ 
ходимости массовых определений изучаемых свойств. Приспособление 
(линейки с нониусами) для замера осадки образца под нагрузкой разре¬ 
шает отказаться от при.менения дорогостоящих мессур; точность изме¬ 
рения (0,1 лл) является достаточной при работе с торфом, дающим 
весьма большие осадки. По сравнению с обычными приборами Тер¬ 
цаги для определения компрессионных свойств (кольца) и для опре¬ 
деления водопроницаемости данная конструкция и.меет то преимущество, 
что позволяет, не разгружая образцов, из.мерять осадку под нагруз- 
5<ами. 

К недостаткам прибора следует отнести: 

а) Несоответствие отношения площади к высоте образца требованиям, 
установленным работами Терцаги. Это отношение составляет 60 :80, что 
уже приближается к требованиям Терцаги; однако и эта высота (60 сл) 
является слишком большой, так как весьма малый коэфициент фильтра¬ 
ции торфа под нагрузкой требует возможно большего уменьшения тол¬ 
щины образца для сокращения времени опыта. 

б) Необходимость заливки замазкой соединения отдельных частей 
прибора (в частности нижнего кольца со стаканом), соединяющихся друг 
с другом резьбой, отнимает обычно много времени, пока не удается до¬ 
биться пЪлной водонепроницаемости. 

в) В случае неравномерной осадки (в различных частях сечения об¬ 
разца) возможен перекос и как следствие возникновение трения между 
цилиндрическим штампом и муфтой; при этом давление не будет пол¬ 
ностью передаваться образцу. 

г) При работе с большими удельными давлениями при неравномерной 
осадке и перекосе штампа платформа с лежащими на ней грузами может 
опрокинуться, во избежание чего должны быть предусмотрены ограждаю¬ 
щие устройства. 


4 Зак. 2877. Торф па стронт<*лі.стпс Канала. 
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ГЛАВА III 


ПОЛЕВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

1. ТИПЫ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ 

в учебных руководствах и в практике торфяные болота делятся на 
три основных типа: луговые (низинные), моховые (верховые) и 
переходные болота. Это деление основано на особенностях минераль¬ 
ного питания отдельных типов, топографии дна и поверхности залежи, 
растительности и водонепроницаемости подстилающих торфяную залежь 
фунтов. 

Луговые, или низинные, болота произошли в результате зара¬ 
стания и нарастания водоемов, прудов, озер, староречий, заболоченных 
пространств у выхода ключей, в заливаемых поймах, где вследствие не¬ 
проницаемости грунта скопляется верховая (атомосферная) или грунтовая 
вода с концентрированным солевым режимом, питающая и торфяную за¬ 
лежь. 

Поверхность луговых болот или плоская или плоскокотловинная, 
вследствие чего эти болота являются вековыми аккумуляторами приноси¬ 
мых водой взвешенных или растворенных минеральных элементов, иногда 
сильно повышающих зольность лугового торфа. Таким образом в луговых 
торфах различают зольность конституционную, освобождающуюся при 
сжигании органического вещества (8—12%), и золу наносную, принесен¬ 
ную с окружающего рельефа, которая достигает 20—30% и выше Эти 
минеральные включения иногда имеют характер прослоек, обладающих 
большой пластичностью, малым углом внутреннего трения, вследствие чего 
значительно ослабляется несущая способность торфяного основания, осо¬ 
бенно при больших удельных нагрузках. Лучшими в смысле устойчивости 
торфяного основания являются такие болота, в которых наносные мине¬ 
ральные элементы равномерно распределяются по всей толще торфяной 
залежи. 

Моховые, или верховые, болота развиваются на обедненных 
минеральных грунтах или путем нарастания мохового сфагнового волокна 
на луговых или переходных болотах, имеют выпуклую форму поверхности 
и питаются только атмосферной водой. Моховой торф имеет по сравне¬ 
нию с луговым типом болот меньший процент золы (2,0—6,0%) и, как 
правило, не содержит наносных зольных элементов, так как не заливается 
водой с окружающего водосбора. Масса торфа верховых болот состоит 
преимущественно из находящихся в различной степени разложения остат¬ 
ков сфагнового мха. Торфяная масса верховых болот прослаивается 
одним или несколькими ярусами пней. 

Болота переходного типа представляют собой смешанный 
тип болота, занимающий промежуточное положение между низинными и 
верховыми болотами. К этому типу относятся торфяные залежи, сложен¬ 
ные в нижних горизонтах низинными видами торфа, которые переходят 
к промежуточным переходным видам, а также такие залежи, которые под¬ 
верглись уже процессу замшения (с поверхности) низинными видами 
сфагновой растительности. По основной своей массе переходный тип бо¬ 
лот приближается к болотам лугового типа. 

Все три типа болот имеют по стратиграфическому профилю неодно¬ 
родный состав и степень разложения, что обусловливается сменой расти¬ 
тельных формаций, климатическими колебаниями, сменой сухих и влаж¬ 
ных вековых периодов, имевших место в период роста торфяного болота 
(Бл ИТ- Сернандер). 


* Сѵ. выше, гл. II, п. 4, а. 
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і>. ГОРФЯЕЫЕ БОЛОТА ТРАССЫ КАБАЛА Б ВИДЫ ТОРФА 

Торфяные болота трассы канала, за исключением болота вида V — мо¬ 
хового (сфагнового), относятся к типу луговых, происшедших путем забо¬ 
лачивания пресноводных водоемов, пойм, русел древних рек, притеррасных 
долин. Кроме открытых торфяных болот на трассе канала в долине рек 
Яхромы и Икши залегают погребенные торфяники под значительным 
слоем аллювиальных отложений, минерального грунта — песка или су¬ 
глинка. Минеральный покров погребенных болот достигает 1—3 м, а в от¬ 
дельных случаях и больше. 

Вследствие различия в топографических условиях залегания, а также 
в солевом и водном режиме питания торфяные залежи трассы канала 
весьма разнообразны по мощности, составу и свойствам, степени разло¬ 
жения и обводненности отдельных горизонтов толщи. Торфяная масса 
лаже отдельных участков болота отличается различными строительными 
свойствами. 

На многих участках трассы торфяные залежи подстилаются различ¬ 
ными .мягкими минеральными грунтами — илами, мергелями, а в некото¬ 
рых случаях сапропелями залегающи.ми в «пониженных частях донного 
рельефа болот (заиленные старые |)усла рек — старицы, пониженное дно 
бывших водое.мов и озер, бывшие окнища). Эти неустойчивые минераль¬ 
ные отложения, часто в сильной степени обводненные и находящиеся 
у верхнего предела пластичности, значительно понижают несущую способ¬ 
ность торфяного основания, а при мощных слоях создают условия или 
рискованные для возведения сооружений, или вовсе недопустимые. 

Поэтому изысканиями и исследованиями торфяных болот на строи¬ 
тельстве канала Москва — Волга предусматривались исследования соб¬ 
ственной торфяной залежи и исследования подстилающих торфяную за¬ 
лежь неустойчивых мягких минеральных грунтов. 

Чистые виды торфа, образованные остатками одного какого- 
либо растения — торфообразователя, встречались на трассе канала значи¬ 
тельно реже, нежели виды, образованные смесью из двух или более рас¬ 
тений торфообразователей. Из чистых видов торфа на болотах трассы 
канала встречались: древесный, осоковый, тростниковый, гипновый, сфаг¬ 
новый и пушицевый торф. 

Древесный торф состоит из остатков древесины и коры различ¬ 
ных древесных пород (главны.м образо.м ольхи, березы, сосны и ели). Дре¬ 
весина их хоірошо различается простым глазом, так как сохраняет доста¬ 
точное сходство со свежей древесиной за исключением окраски, которая 
может сильно изменяться. Береза отлично узнается по хорошо сохранив¬ 
шимся листоватым остаткам белой коры (бетулин). Кора ольхи — блестя¬ 
щая, серовато-коричневого цвета с поперечны.ми рубцами тоже хорошо 
различается глазо.м. В чистом виде древесный торф мало связный, рассып¬ 
чатый; он часто входит как составная часть в образование торфа вместе 
с остатками других растений — торфообразователей, давая торф смешан¬ 
ного названия, например: «древесно-осоковый», «гипново-древесный» и др. 
На строительстве канала древесный торф со степенью разложения 50% и 
выше с успехом применялся для отсыпки приканальных дамб на торфя¬ 
ном болоте вида VII. 

Осоковый торф состоит из остатков осок и представляет собой 
плотную мелковолокнистую массу, образованную по преимуществу корне¬ 
вищами и корешками осок, имеющими вид войлокообразного сплетения 
отдельных тонких нежных волосков беловато-желтого и рыжеватого 
цвета, которые легко узнаются по внешнему виду на свежем изломе массы. 
В свежем состоянии этот торф в зависимости от степени гумификации 

I Сапропель представляет собой желеобразную однородную вязкую массу от эластич¬ 
ной до жидкой консистенции и образуется в результате гниения растительных и животных 
остатков в застаивающихся водоемах при отсутствии или малом доступе кислорода. Слеи 
сапропеля иногда достигают мощности в несколько метров. 


4 * 
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имеет окраску от светлорыжих тонов при слабом разложении до темно- 
коричневых и буроватых при сильном разложении массы. Быстро окис¬ 
ляясь на воздухе, он темнеет и становится почти черным, теряя при этом 
видимую раньше на-глаз структуру и превращаясь в сплошную однород¬ 
ную массу. Характерным признако.м осокового торфа служит также часто 
попадающиеся в нем и легко узнавае.мые мешочки и семена осок, трудно 
поддающиеся разложению. 

Осоковый торф встречается часто в смеси с другими остатками рас¬ 
тений— торфообразователей, особенно с остатками гипнума, тростника, 
и древесны.ми остатками лиственных пород (ольхи, березы, осины). 
На строительстве канала осоковые виды торфа при достаточной степени 
разложения применялись преимущественно в качестве строительного мате¬ 
риала при отсыпке да.мб. 

Тростниковый торф состоит из остатков корневищ, корней и 
нижних частей стеблей тростника. Он легко узнается по длинным и широ- 
КИ.М (1—3 см) сплюснуты.м корневищам, на которых в свежем состоянии 
хорошо заметны узлы с остатками отходящих корней, и по нижним ча¬ 
стям стеблей светложелтого цвета с глянцевитым блеском на внешней сто¬ 
роне. Корешки тростника образуют войлокообразные сплетения подобно 
корешкам осок в осоковом торфе, но структура их более груба. Только 
что вынутый на дневную поверхность этот вид торфа имеет желтоватую 
окраску, быстро темнеющую на воздухе. В свежем состоянии часто отли¬ 
чается сильным запахом сероводорода (Н.З), вследствие большого содер¬ 
жания в нем сернистого железа. 

Остатки тростника встречаются в торфе чаще в смеси с остатками 
других торфообразователей, главным образом осок и гипнумов, и в боль¬ 
шинстве случаев в количественном отношении в подчиненном состоянии, 
образуя «тростниково-гипновый> и «тростниково-осоковый» торф. 

Хорошо разложившийся тростниковый торф (от 30 до 50% и выше) 
при.менялся на строительстве как материал при экранировании. 

Гипновый торф состоит из листьев и стеблей зеленых мхов. 
В большинстве случаев гипновый торф бывает слабо разложившимся и 
представляет собой грубо волокнистую массу, где хорошо видны стебельки 
и веточки растений. Нередко в таком торфе в сухом состоянии сохра¬ 
няется шелковистый блеск, свойственный живым растениям. Слабо 
разложившийся гипновый торф в свежем состоянии имеет светло- 
бурую или коричневую окраску; разложившийся — темно- или черно- 
бурую. 

На трассе строительства канала чистые гипновые виды торфа встре¬ 
чались редко; обычно к гипновым остаткам примешивались остатки дру¬ 
гих растений и чаще всего осок, тростника. В зависимости от количества 
остатков другого торфообразователя встречались различные модификации 
торфов: «осоково-гипновые», «гипново-осоковые» и др. При хорошей сте¬ 
пени разложения массы гипновый торф в смеси с другими торфами может 
служить строительным материалом. 

Сфагновый торф состоит главным образом из остатков листьев 
и стеблей белых сфагновых мхов. Обычно в виде постоянной примеси 
в нем встречаются остатки пушицы, легко отличимые на вид по своим ко¬ 
решкам, представляющим характерного вида темные ленточки шириной 
1—1,5 мм, и листовым влагалищам, сохраняющимся в виде больших пуч¬ 
ков длинных крепких волокон коричневого цвета, которые с трудом ре¬ 
жутся лопатой, челноком бура Гиллера часто не перезаются, а только 
разрываются, захватываются и вырываются отдельными волокнистыми 
пучками. При высыхании такие пучки легко распадаются на тонкие шел¬ 
ковистые нити. Слаборазложившийся сфагновый торф на вид грубо во¬ 
локнистый; иногда сфагнум настолько хорошо сохраняется, что простым 
глазом можно различить целые растения. Торф в свежем состоянии блед- 
иожелтого или рыжеватого цвета; этот цвет сохраняется и при высыха¬ 
нии. 
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Разложившийся сфагновый торф представляет собой более или менее 
гумифицированную массу темнокоричневых или бурых оттенков, в кото¬ 
рой трудно отличить на-глаз остатки сфагнума. Можно отличить только 
сохранившиеся иногда прямые стебельки его темнокоричневого или 
красновато-бурого цвета. Признаком, по которому можно на-глаз опреде¬ 
лить такой сфагновый торф, служат остатки пушицы, постоянно сопрово¬ 
ждающей сфагнум и трудно поддающейся разложению. Таким же призна¬ 
ком служит и древесина сосны, сопутствующая сфагнуму; она хорошо со¬ 
храняется в торфе и узнается по желтым оттенкам окраски и по значи¬ 
тельной прочности. 

Моховой малоразложившийся волокнистый торф (степень разложения 
до 15,0%) может применяться в качестве постели вместо гравия при креп¬ 
лении откосов. Моховой торф со степенью разложения выше 30%) .может 
применяться для отсыпки малонапорных дамб при условии экранирования 
последних торфом со степенью разложения массы 50% и выше. 

Пушицевый торф состоит из остатков пушиць;; в чистом виде 
такой торф встречается очень редко. В огро.мном же большинстве слу¬ 
чаев пушица встречается вместе со сфагновым торфом, образуя «пуши- 
цево-сфагновый» или «сфагново-пушицевый> торф. Остатки пушицы опре¬ 
деляются в полевом анализе по те.м же признакам, как и сфагновый торф. 

По трассе канала чистый пушицевый торф в виде небольших про¬ 
слоек и линз был встречен на болоте вида V. Он обладал значительной 
степенью разложения и по внешнему виду представлял собой сильно гу¬ 
мифицированную однородную массу желтовато-темного цвета, пронизан¬ 
ную плоскими лентовидными корешками и крепкими пучками волокон ли¬ 
стовых влагалищ пушицы. 

Преобладающие виды строительного торфа приведены на фиг. 27. 

ОБЪЕМ Н СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕВЫХ ИЗЫСКАННй ТОРФЯНЫХ БОЛОТ 

Изучение торфяных залежей в районе канала сводилось к а) исследо¬ 
ванию торфяных болот для целей трассировки канала, бечевников, прика¬ 
нальных дамб, плотин, шоссейных дорог; б) исследованию торфяных ре¬ 
зервов с целью определения пригодности торфа как строительного и про- 
тивофильтрационного материала; в) исследованию сгроительных площа¬ 
док под сооружения и сосредоточенные нагрузки и г) исследованию во¬ 
локнистого торфа и очеса для устройства антифильтра при креплении 
откосов ка.менной наброской на торфяной постели в.место гравийной. 

Полевые изыскания и исследования торфяных болот производились 
по глубине залежи в трех зонах, а именно в зоне: а) верхнего раститель¬ 
ного покрова (очеса) и нижележащего слоя малоразложившегося торфа; 

б) нижележащей толщи строительного торфа до .минерального дна и 

в) подстилающих торфяную залежь .мягких .минеральных грунтов. 

Рассматривая вертикальный разрез толщи залежи девственного тор¬ 
фяного болота (фиг. 28), .можно выделить верхнюю зону совсе.м неразло- 
жившегося очесного слоя, завершающегося растительным покровом. Эти 
малоразложившиеся волокнистые слои со степенью разложения 10—15% ' 
обладают чрезвычайно больщи.ми коэфициентами фильтрации и уплотне¬ 
ния и дают большую и неравно.мерную осадку; масса не поддается равно¬ 
мерному смешиванию и в неосушенных болотах обычно имеет максималь¬ 
ный предел насыщения до 91—92% (по весу к сырой навеске). Для 
строительных целей эти слои .мало пригодны, и поэто.му в процессе 
исследований устанавливается только их мощность для определения 
объе.ма, подлежащего съе.му под основание сооружений. 


^ Степень разложения торфяной массы в полевых условиях определялась макроско¬ 
пически, в лабораторных условиях микроскопическим методом и методом отмучивания 
(см. выше гл. И. п. 2). 



Вторым, более мощным слоем является вся остальная толща торфя¬ 
ной залежи. Мощность этой толщи в различных болотах трассы колеб¬ 
лется от 2 до б лг, а в отдельных пунктах достигает 12,5 м (болото 
вида IV). Эта часть торфяной залежи и должна рассматриваться как тор- 
(1)яной грунт, предназначенный или для экскавации из выемки канала или 





27. Преобладающие виды строительного торфа. 

>6 1. Торф осоково-дреяесный с остатками древесины ольхи (темные пологы) и березы (серые корки). Степень 

рззложемнв — і4. 

.Чг 2. Дрсвесио-камышевый торф. Состав: камыш (Зсігриа Іаси$(гІ5) 50<*,'о, осока (Сагех саеарііоаа) —1№|о. Дре- 
весиыс остатки ольхи (АІпиа іпсаоа) —бО^/о. Степень разложения— АВ. 

Лі 3. Тростянкоікн)соково>гпновыА торф. Состав; гнпнум (Нурпига)—б0®/о, осока (С. ОоосІепоаеЬіО— тро¬ 
стник (Р. СоштішЫ —15>|о. траваные остатки—5»/о. Степень разложения— АВ. 

Н 4. Тростниково-осоковый торф. Состяв: осокв (С. ОооіІспоинЬіІ)— ббв/о. гнлнуіі (Н. Меезеа)—1№|о, тростник 
(Р. Сошшипіз) —2(Р/о, травяные остатки—&>|о. Степень разложения— В. 

Лй 5. Гипноный торф. Состав: гнпнум (Нурпиш)— ЗОѴі, осока (Сагех)—10«|о, тростник (Р. Сотшапія)— Сте¬ 
пень разложения— В. 

б. Мохово-сфагновый торф. Состав: мох (брЬартиш)— 85<>.'оі пушица (ЕгіорЬогит ѵаеіпаіит) —5о/о. Степень 

разложения—ВС. 


как несущее основание под сооружения, а в более разложившихся гори¬ 
зонтах залежи — как строительный и противофильтрационный материал. 

Для строительных целей весьма важное значение имеет изучение стра¬ 
тиграфии торфяной залежи, дающее возможность расчленить всю толщу 
залежи на отдельные, в большинстве случаев неоднородные горизонты. 
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Только конкретное представление о расположении торфяной залежи и 
строительных свойствах торфа позволяет правильно решать вопрос о це¬ 
лесообразности тех или других работ, проектируемых на торфяных бо¬ 
лотах. 

При исследовании торфяных болот для строительных целей необхо¬ 
димо также производить исследование минерального грунта, подстилаю¬ 
щего торфяную залежь. Этот грунт иногда представлен синей болотной 
глиной или песком и является прочным основанием. Во многих случаях 



торфяная залежь пойменных луговых бо¬ 
лот подстилается слоями значительной мощ¬ 
ности (3—5 /и) разжиженного ила, .мергеля, 
а в отдельных участках — сапропеля (бо¬ 
лота вида IV, VII, VIII и др.) Неустойчи¬ 
вость подстилающих мягких минеральных 
грунтов значительно понижает несущую спо¬ 
собность даже надежной торфяной залежи 
и во многих случаях, при допущении высо¬ 
кой удельной нагрузки, может повести к ава¬ 
риям. 

На строительстве канала определение 
мощности торфяной залежи производилось 
по намеченной сетке зондировочных ходов. 

Ходовые линии назначались по оси канала, 
по осям дамб и по боковым линиям, парал- 
ѵтельным осям дамб (фиг. 29). Зондировка 
производилась через 100 лг; пробы отбира¬ 
лись через 200 м по ходовым линиям и через 
0,5 м по глубине. 

На участках торфяных болот, подстилаемых ненадежными мягкими 
.минеральными грунтами, такая сетка оказалась недостаточной. Эти 
участки пришлось исследовать более подробно, через 40 м по ходовым 
линиям, а на участках с неровным рельефом твердого минерального дна 
производить и более частую зондировку через 20 и 10 іП (болото вида VII). 
При этом торфяная залежь проходилась буром Гиллера (см. приложение 2) 
на всю толщу до твердого подстилающего минерального дна — песка, 
_ . ^ глины. Нижняя граница залежи 

^ птАая з(»^иріюочная 
линия 

^ Ось босточной дамбы 
Ось канала 


Фиг. 28. Профиль строения тор¬ 
фяной залежи: 

/—осоковый торф; 2 —гяпяово-осоковый 
торф; пограничный горизонт; 4 —дре¬ 
весный торф; 5—второй пограничный 
горизонт; 6 —древесный торф; 7—сапро¬ 
пель; 8 —эамергелсванный торф; 9 —чи¬ 
стый мергель; 10 —ял; II —синае болот¬ 
ная глпма; 12 —водоносный песок. 


определялась с помощью отбора 
проб с таким расчетом, чтобы чел¬ 
ноком бура были захвачены «иж- 

^ - -I- ^^-Ось западной дамбы ” верхний мине- 

- Вокобая зондиробочная Ральныи грунт, непосредстоенню 
лежащий под торфяной залежью. 
Мощность пласта чистой торфяной 
залежи определялась по длине опу 


линия 

Пункты бзятия оброзцоб тордза 
Пункы зондировка 


Фиг. 29. Расположение зондировочных линий 
на трассе канала. 


щенных в торфяную залежь штанг 
и той верхней части челнока бура, 
которой была захвачена торфяная 
залежь до границы минерального 
грунта. Для исследования технических свойств илистых и мергелистых 
отложений брались пробы буром Гиллера. 

Практика работы на строительстве канала показала, что при исследо¬ 
вании торфяных залежей кроме бура Гиллера, которым возможно прохо¬ 
дить торфяную залежь и разжиженные илистые и мергелистые грунты, не- 
обходи.м еще соответствующий бур для бурения более плотных минераль¬ 
ных грунтов, подстилающих торфяную залежь, а также минеральных 
слоев, покрывающих погребенные торфяники. Весьма важно, чтобы тем 
же буром можно было производить выемку торфяного и минерального 
грунта с различных глубин с ненарушенной структурой для лаборатор¬ 
ного исследования. 





Во многих случаях торфом из выемки канала сооружение полностью 
не обеспечивалось, и приходилось прибегать к закладыванию карьеров 
в торфе за пределами трассы на ближайшем болоте. Граница таких карье¬ 
ров располагалась не ближе 15()—200 /и от оси канала, чтобы» избежать 
фильтрации из оставшихся открытых карьерных водоемов. Топографиче¬ 
ская съемка участка, зондировка, отбор проб, камеральная обработка ма¬ 
териалов производились аналогично тому, как это делалось при исследо¬ 
вании торфа для строительных целей, с той лишь разницей, что подсти¬ 
лающий торф минеральный грунт в данном случае не подвергался иссле¬ 
дованию. 

На площадках под сосредоточенные нагрузки — здания, гидротехни¬ 
ческие сооружения, бетонные площадки и т. д. — производились специ¬ 
альные исследования торфяных залежей. Зондировка залежи в данном 
случае производилась по квадратной сетке с расстояниями между точками 
от 5 до 10 лг в зависимости от величины площадки и характера сооруже¬ 
ния. Зондировка и отбор проб производились на всю глубину залежи и 
подстилающего торф мягкого вязкого грунта — мергель, илы, сапро¬ 
пель — до твердого основания. Образцы минеральных грунтов брались 
и из нижележащего горизонта твердого‘минерального грунта. При этом 
образцы торфа в .мягких грунтах брались с помощью бура Гиллера 
с нарушенной структурой и с помощью грунтоносов геологическим бу¬ 
ром— с ненарушенной структурой. 

Данные лабораторного исследования и анализы образцов с нарушен¬ 
ной структурой характеризовали торф как стрюительный .материал; об¬ 
разцы с ненарушенной структурой давали ориентировочную характери¬ 
стику торфяной залежи как несущего основания. Основными константами 
в данно.м случае являлись коэфициент фильтрации и величина осадки 
при различно.м удельном давлении во вре.мени как при отсыпке, так и при 
полной стабилизации осадки. Кроме того для расчета устойчивости 
торфяного грунта на выпирание и устойчивости торфяных откосов на 
скольжение и оползание определялись пределы пластичности, углы вну¬ 
треннего трения и силы сцепления. 

4. ОТБОР ПРОБ И ВЗЯТИЕ МОНОЛИТОВ И БЛОКОВ ТОРФА НА БОЛОТЕ ^ 

Зондирование болот без взятия образцов торфа применялось в тех 
случаях, когда перед исследователе.м ставилась задача только определить 
мощность торфяной залежи и выявить рельеф дна болота; когда же зон¬ 
дирование производилось с целью изучения стратиграфического строения 
торфяной залежи, а также состава и свойств слагающих торфяную за¬ 
лежь отдельных слоев торфа и подстилающего залежь минерального 
грунта, то оно сопровождалось отбиранием образцов. 

Образцы брались с различных глубин в зависимости от задания. 
Наиболее часто практиковалось взятие образцов через каждые 0,5 лг по 
глубине, но в наиболее ответственных случаях производился отбор образ¬ 
цов сплошной скважиной, т. е. бур опускался каждый раз только на 
глубину, равную длине челнока (27 см). 

Пробы отбирались или только для производства полевого анализа 
торфяной массы, после чего они выбрасывались, или также и для лабора¬ 
торного анализа. В последнем случае пробы после производства полевых 
исследований упаковывались соответствующим образом для отправки 
в лабораторию. 

Отбор проб производился следующим образом. Челнок бура в за¬ 
крытом виде доводился до определенной глубины. Чтобы сохранить за¬ 
крытое состояние челнока при опускании бура, он при помощи ручки, на¬ 
девавшейся на верхний конец, медленно и равномерно поворачивался по 
часовой стрелке; для открытия челнока и набирания в него торфа ручку 


1 См. также приложение 1 — Инструкция по исследованию очеса. 
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бура поворачивали против часовой стрелки. При набирании образца во 
всех случаях производилось одно и то же количество оборотов челнока, 
именно пять полных оборотов челнока; этим достигалось всегда одинако¬ 
вое наполнение его. После наполнения двукратным поворотом бура в об¬ 
ратную сторону челнок закрывался, и бур вынимался на поверхность. Если 
требовалось лабораторное исследование, образец упаковывался в перга- 
.ментную бу. магу с надписанным тушью номером; в середину укладывалась 
этикетка, на которой простым карандашом обозначались: название бо¬ 
лота, номер пикета, номер образца и глубина его взятия. Образцы, взя¬ 
тые на одном пикете, упаковывались в отдельный сверток. При взятии 
образцов для определения естественной влажности лабораторны.м путем 
они по доставке с болота в тот же день взвешивались. 

Когда требовалось изучение торфяной залежи на образцах с ненару¬ 
шенной структурой, кроме отбора проб буром Гиллера, производилось 
еще взятие торфяных монолитов и блоков, вынимаемых с различных глу¬ 
бин из шурфов, которые закладывались в типичных местах исследуемого 
торфяника. Так, для установления мощности подлежащего удалению слоя 
в основании сооружений обычно пользовались монолитами, на которых 
отлично видны распространение поверхностного растительного горизонта, 
а также характер, чередование и мощность отдельных напластований. Из 
.монолитов же вырезались образцы с ненарушенной структурой для изу¬ 
чения основных физико-механических констант, характеризующих торфя¬ 
ную залежь как несущее основание. 

Для расчета устойчивости грунта на выпирание и устойчивости отко¬ 
сов на скольжение и оползание пользовались преимущественно блока.ми. 
Они отличаются от монолитов соотношением сторон и являются более 
удобными при отборе и перевозке. Наиболее употребительны.ми разме¬ 
рами были: для монолитов—100 X20X 20 слі, а для блоков — 20 X 20 X 
X 20 см, 30 X 30 X 30 см и 40 X 40 X 40 см. Монолиты удобнее вырезы¬ 
вать с вертикальных стенок, а блоки — со дна шурфа. Монолиты и блоки 
брались в деревянные ящики соответственных размеров. Ящики изгото¬ 
влялись из досок толщиной в 2,5—3,0 см; внутренние стенки их для более 
удобного и плотного надевания на монолит выстругивались. 

Размеры шурфов зависели от глубины, с которой требовалось полу¬ 
чить образец и на которую удавалось вырыть шурф в условиях водного 
режима торфяника. При размерах шурфа 1 X 1,5 или 1 X 2 м монолиты 
и блоки брались на глубине до 2,5 м. С увеличением глубины шурфа уве¬ 
личивались и его размеры в плане. 

Процесс отбора монолитов и блоков заключался в следующе.м. Когда 
шурф был доведен до необходимой глубины, на узкой стенке его выре¬ 
зался монолит. Сначала, примерно в середине стенки шурфа, устраивался 
выступ, несколько больший по размерам, чем ящик. Затем точно по раз¬ 
мерам ящика остро отточенным ножо.м отрезался торфяной выступ сна¬ 
чала с боков, а потом подравнивался сверху, и обрезалась передняя стенка 
для придания ей строго вертикального положения; после этого монолит 
обрезали снизу. Когда .монолит был подготовлен, на него осторожно наде¬ 
вали ящик, следя за тем, чтобы передняя стенка выступа дошла до дна 
ящика. Поддерживая ящик с монолитом, чтобы он не оторвался, монолит 
подрезался и сзади с оставлением некоторого запаса торфа над стенками 
ящика. Подрезав монолит, его осторожно отделяли от стенки шурфа, на¬ 
чиная сверху, постепенно поворачивая, пока дно ящика не окажется 
внизу. Далее ящик с монолитом вынимался из шурфа, излишек торфа 
сверху (на бывшей задней стороне монолита) срезался вровень со стен- 
ка.ми ящика, -в ящик вкладывалась этикетка с указанием но.мера шурфа, 
номера монолита, пункта, глубины и даты взятия монолита, наконец ящик 
забивался и на нем делалась такая же надпись, как на этикетке, вложен¬ 
ной внутрь; кроме того отмечались верх и низ .монолита (по положению 
его в залежи) и, если требовалось, ориентировка его относительно стран 



После взятия первого монолита шурф углублялся, и подобным же об¬ 
разом брались последующие монолиты до той глубины, какой предста¬ 
влялось возможным достигнут’ь до затопления шурфа водой. 

Работа по отбору блоков носила в общем тот же характер, с той 
лишь разницей, что монолиты, как указывалось выше, вырезались из 
стенки шурфа, а блоки из дна. Если было необходимо взять блок опреде¬ 
ленного размера с той или иной глубины, то шурф выкапывался на не¬ 
сколько сантиметров глубже на площади, примерно от двух третей до по¬ 
ловины площади дна. На остальной части шурфа оставлялся выступ на 
высоте, несколько большей, чем высота блока. Выступ с трех сторон по 
краям окапі^ался лопатой, а в середине оставлялась нетронутая пло¬ 
щадка несколько большая по размерам, чем площадь ящика. После этого 
на ней точно по ящику намечался размер блока, и острым ножом обре¬ 
зался по сторонам излишек торфа на всю глубину выступа. Затем вы¬ 
ступ подрезался сверху настолько, чтобы он пришелся точно к требуемой 
глубине, сверху осторожно надевался ящик, блок подрезался снизу, ящик 
с блоком перевертывался и вынимался из шурфа. 

Около 40% всего времени, затраченного на полевые исследования 
торфяных болот на строительстве канала Москва — Волга, приходилось на 
зимний период. При одинаковом характере и методике работ в зимний 
период исследовательский отряд должен был иметь при себе дополни¬ 
тельное оборудование, без которого зимой невозможно производить ра¬ 
боту. При наличии снежного покрова для разгребания снега в местах 
бурения пользовались железными лопатами. Для пробивания поверхност¬ 
ного промерзшего слоя торфа, преодолеть который буром Гиллера не¬ 
возможно, употреблялись лом и топор. Для отогревания замерзшего чел¬ 
нока и муфт на штангах бура применялась переносная железная печь, 
представлявшая открытый сверху цилиндр из листового железа высотой 
35 слг и с диаметром 30 см, установленный на трех ножках высотой 12— 
15 см; в дне печи имелись мелкие отверстия для удаления золы, а; в ниж¬ 
ней части боковых стенок более крупные отверстия в два-три ряда, 
являвшиеся поддувалом; отапливалась печь дровами и торфом. 

ПОЛЕВЫЕ ПССЛЕДОВАНПЯ ТОРФЯНОЙ МАССЫ 

Во время исследования торфяных болот для строительных целей по¬ 
мимо отбора проб торфа для лабораторного анализа одновременно про¬ 
изводилось и полевое исследование торфяной массы. Исследования эти 
заключались в определении полевыми макроскопическими методами по 
образцам, непосредственно после их выемки на болоте, состава и техниче¬ 
ских свойств торфа. 

Для этого в поле производились определения ботанического составаг 
торфа и степени его разложения и влажности. Кроме того выявлялись 
различные включения растительного и минерального происхождения. 

а) Ботанический состав торфа определялся обычным 
макроскопическим методом; описание его см. выше, главу II, п. 1. 

б) Определение степени разложения торфа полевым 
процентным методом основан на принципе глазомерной оценки объемного 
количества растительного волокна в торфе; оно производилось следую¬ 
щим образом. 

Вынув из залежи челнок бура Гилле,ра, наполненный торфом, его очи¬ 
щали от приставшего снаружи торфа. Затем его открывали и быстро про¬ 
водили пальцем по поверхности торфяной массы, заключающейся в чел¬ 
ноке, чтобы освежить поверхность и очистить ее от так называемого 
«кажущегося волокна». После этого определяли на-глаз, какой процент 
видимой площади занят сохранившими структуру растительными остат¬ 
ками, считая остальную часть занятой разложившимся веществом. Эту 
операцию необходимо было проделать быстро, пока торф не успевал 
потемнеть вследствие окисления на воздухе, так как потемнение могло 
повести к искажению результатов определения. 



Для проверки правильности сделанного первоначального определения 
торф вынимался из челнока, еще раз тщательно просматривался в руках 
и испытывался на размазывание между пальцами, на разлом и сжимание, 
и уже тогда устанавливался окончательный процент степени разложения. 

Если в челноке встречались два или несколько слоев торфа, неодина¬ 
ковых по степени разложения, то степень разложения определялась тем 
же способом, но отдельно для каждого слоя. Затруднение при пользова¬ 
нии таким методом заключалось 
в том, что необходимо было 
уметь отличать глазом расти¬ 
тельные остатки и фиксировать 
их объем. При известном навы¬ 
ке удавалось безошибочно от¬ 
считывать до Ѵ 20 доли объема. 

На строительстве была при¬ 
менена следующая таблица поле¬ 
вой характеристики разложения 
торфа для целей гидротехниче¬ 
ского строительства (табл. 16). 

1) К группе А со степенью 
разложения в 60—95% отнесен 
торф, состоящий почти исклю¬ 
чительно из разложившейся 
вполне гумифицированной мас¬ 
сы. При сдавливании в руке 
вода из торфяной массы совсем 
не вытекает, масса проходит 
между пальцами, как студень, рука остается коричневой с самым неболь¬ 
шим количеством оформленных неразложившихся остатков. 

Масса пригодна как строительный материал для отсыпки дамб и как 
противофильтрационный материал для устройства экранов и понурое. 

2) К группе АВ со степенью разложения в 40—60% относится торф, 
в котором имеется большое количество неразложившихся остатков расте¬ 
ний— торфообразователей. При сжатии такой массы в руке вода выжи¬ 
мается в малом количестве, окрашенная в бурый и темный цвет; сквозь 
пальцы проходит большое количество аморфной массы, в руке остается 
волокнистая масса до половинного количества. 

Такой торф пригоден для отсыпки дамб, устройства понуров. Массу 
необходимо перемешивать, чтобы в средне.м она имела степень разложе¬ 
ния не менее 50%. 

3) К группе В со степенью разложения 25—40% относится торф 
с ясно различимыми на-глаз остатками растений — торфообразователей. 
При сдавливании такой массы в руке выжимается некоторое колиуество 
более или менее окрашенной в коричневый цвет воды, а в руке остается 
до Ѵз неразложившихся растительных остатков. 

Такой торф пригоден только для отсыпки безнапорных дамб; при 
условии экранирования откоса торфо.м со степенью разложения не ниже 
50% он пригоден также и для напорных дамб. 

4) К группе ВС со степенью разложения в 10—25% относится торф 
с большим количеством неразложившихся растительных остатков. При 
сжатии такой массы в руке вытекает вода желтого цвета и между паль¬ 
цами выдавливается незначительное количество аморфной массы. 

Такой торф для строительства не пригоден. Масса с такой степенью 
разложения подлежит удалению из основания сооружения. 

5) К группе С со степенью разложения в 0,1—10,0% относится нераз- 
ложившийся или почти неразложившийся торф; при сжатии такой массы 
в руке выделяется прозрачная, почти бесцветная вода. Торфяная масса 
между пальцами совсем не выжимается при сдавливании. 

Такой торф как строительный материал применяться не должен и 
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Таблица 16 


Полевая харпктерпствка разложения торфа 




Шкала по Вальгрену 

№ 

п/п 

Степень разложения 

массы 

буквен¬ 

ные 

символы 

степень 
разло¬ 
жения 
в 0/, 

1 

Очень хорошо раз¬ 
ложившийся торф 

А 

60-95 

•> 

Хорошо разложив¬ 
шийся торф 

АВ 

40 60 

М 

Довольно хорошо 
разложившийся торф 

В 

1 

25-40 

А 

Мало разложившийся 
торф 

ВС 

10-25 

5 

Почти нераэложив- 
шийся торф 

с 

0,1—10,0 



подлежит удалению из основания сооружения. Моховой торф с указан¬ 
ной степенью разложения можно применять лишь в качестве постели 
вместо гравия под каменную наброску для крепления откосов. 

в) Определение влажности торфа производилось также 
полевым глазомерным методом, основанным на способности глаза раз¬ 
личать изменения в содержании воды в торфе, т. е. степень его увлаж¬ 
нения. Способ этот не может претендовать на точность в смысле количе¬ 
ственного учета воды в торфе, но все же дает известное сравнительное 
представление о влажности. 

Все виды торфа по содержанию в них влаги разбивались на строи¬ 
тельстве на пять групп. В первую группу относили такой торф, 
из которого не выжимается ни одной капли воды при самом сильном 
сжатии его в руках; во вторую — торф, в котором при сильном сжа¬ 
тии в руке на поверхность выступает небольшое количество воды, причем 
при ослаблении сжатия вода вбирается торфом обратно (при больших 
степенях разложения вода не отжимается, но сквозь пальцы начинает про¬ 
давливаться разжиженная торфяная масса); в третью группу вклю¬ 
чался торф, который при легком надавливании в руках дает воду, начи¬ 
нающую стекать с рук каплями, а при сильно.м сдавливании — струйкой 
(при большом разложении торфа вместе с водой выдавливалась жидкая 
торфяная масса); в четвертую группу относился торф, из кото¬ 
рого вода выделяется без надавливания, а под действием лишь собствен¬ 
ного его веса (при выжимании же вода льется струей); наконец к пятой 
группе относился торф, пересыщенный водой; при выемке такого 
торфа из челнока он течет вместе с водой. 

Если образец торфа по состоянию влажности не мог быть отнесен 
ни в одну, ни в другую группу, так как зани.мал промежуточное положе¬ 
ние, то это обозначалось двумя соседними цифрами, например 2—3. 

в. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

После определения полевыми .методами ботанического состава торфа, 
степени его разложения и влажности, цвета, различного рода включений, 
минеральных прослойков, глубины и мощности их залегания и пр. все 
данные полностью записывались в полевой журнал (см. приложе¬ 
ния 3 и 4). 

На основании материалов полевых исследований торфяных залежей 
и торфа, журналов, ведомостей и лр., а также и топографических данных 
на строительстве составлялись продольные и поперечные про¬ 
фили строения торфяной залежи и степени разложения .массы слоев 
в масштабе — вертикальном — 1 :50 или 1 : 100 и горизонтальном — 
1 : 1 000. После определения влажности и зольности полученные резуль¬ 
таты наносились на профили в виде изолиний, проводимых через 
определенный градиент с колебанием в 5—10% (фиг. 30 и 31). 

В итоге соответственно обработанные материалы полевых и лабора¬ 
торных исследований позволяли: 1) выяснить мощность залегания торфа 
в отдельных участках каждого исследованного болота, а также мощность 
верхнего малоразложившегося нестроительного торфа, подлежащего уда¬ 
лению из основания сооружений; 2) определить рельеф дна и поверхно¬ 
сти торфяной залежи; 3) установить строение толщи торфяной залежи 
по стратиграфическому профилю до минерального грунта и расчленение 
толщи залежи на более обводненные, менее разложившиеся горизонты и 
более разложившиеся, более плотные слои торфа и 4) определить распре¬ 
деление влажности и зольности в отдельных горизонтах торфяной 
залежи. 

В целях уменьшения фильтрационной способности торфа и более 
равно.мерной осадки сооружения принималось, что торфяная масса 
должна в производственных условиях хорошо перемешиваться и уплот¬ 
няться, так как коэфициент фильтрации торфа с нарушенной структурой 




Фиг. 31. Распределение зольности по оси канала на болоте вида VII. 











меньше, чем того же торфа с ненарушенном или малонарушенной стру¬ 
ктурой. При этом строительные свойства чистого торфа во многих слу¬ 
чаях приходилось расс.ѵіатриватъ совместно со свойствами подстилающих 
торф мягких минеральных грунтов. При положительной геотехнической 
характеристике торфа, подстилаемого ненадежными илистыми и мерге¬ 
листыми грунтами, проектирование сооружений на таком торфяном 
основании должно было учитывать также и строительные свойства под¬ 
стилающих торф ненадежных грунтов. 

Геотехническая характеристика торфа может рассматриваться само¬ 
стоятельно только для тех торфяников, основанием которых служат твер¬ 
дые минеральные грунты. 

ГЛАВА IV 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРПСТИКА ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ, 
ПЕРЕСЕКАЕМЫХ КАНАЛОМ МОСКВА —ВОЛГА 
1 . колото ВИД! I 

а) Расположение и тип болота. Болото лежит по обеим 
сторонам речки и пересекается трассой канала поперек. 

Центральный участок, лежащий к югу от речки, занят старыми тор¬ 
фяными карьерами. Трасса проходит по болоту на протяжении 1,3 а'лг. 

Общая площадь боло¬ 
та, выходящего за 
пределы трассы, со¬ 
ставляет 1 236 га при 
средней глубине зале¬ 
жи 2,86 м. Болото 
представляет типич¬ 
ный низинный торфя¬ 
ник, резче выражен¬ 
ный в северной части. 
Зольность в северной 
части—12%, в юж¬ 
ной— 9,64%. Степень 
разложения высокая— 
60—80%, влажность 

пониженная — 83%. 
м б) ТорфЯНаЯ 
залежь. Древесные 

РГ?] Троетігияо 0 ^'-ооеяов**и И ОСОКОВО-ДрСВеСЯЫе 

ВИДЫ торфа реши- 

Фнг. 32. профиль строения торфяной залежи по оси канала тельно преобладают 
на болоте вида I, над волокнисто-осо¬ 

ковыми и тростнико¬ 
во-осоковыми. Последние развиты лишь в верхнем слое залежи (до 1,5 м) 
и кроме того встречаются в виде линз и прослоек среди древесной торфя¬ 
ной массы. Волокнистые торфы более развиты в южной части болота, 
к югу от старых карьеров; эта часть болота отличается несколько пони¬ 
женной степенью разложения массы (фиг. 32). 

Неблагоприятной особенностью болота является его высокая пни- 
стость, составляющая 2,05% от объема залежи. Пограничный горизонт 
выражен в виде слоя обильных пней. Торфяная залежь подстилается 
мелко- и среднезернистыми песками; сапропелей нет. Только в северной 
части болота, у самой речки, на дне встречена незначительная прослойка 
мергеля. 

в) Строительная характеристика торфа. Торф болота 
вида I довольно однороден, с мелкими древесными остатками, хорошо 
перемешивается лопатой или граблями. 



62 




По своим строи- Таблица 17 

тельным свойствам Характеристика технических свойств торфа с болота 
торф болота вида I ■“да * 

близко напоминает 
торф болота вида VII 
на хорошо изученном 
участке опытных дамб 
(см. ниже). Коэфи- 
циент фильтрации его 
в естественном состоя¬ 
нии без нарушения 
структуры на приборе 
Каменского оказался 
равным 0,0005 см/сек. 

После покрытия тор¬ 
фа песком, нарушения 
структуры и уплотне¬ 
ния массы коэфициент 
фильтрации снизился. 

Характеристика тех¬ 
нических свойств тор¬ 
фа с различных глу¬ 
бин до подстилаю¬ 
щего минерального 
грунта дана в табл. 17. 

Вследствие высокой пнистости торфяная залежь была признана мало^ 
пригодной для отсыпки на ней высоких минеральных дамб. 

Торф .мог быть использован лишь для устройства понуров по дну 
канала и для экранов на песчаных дамбах. 

Для использования в понур был признан годным только торф со сте¬ 
пенью разложения от 30 до 50% при условии переработки его в торфя¬ 
ном прессе. Торф же промороженный и пересохший, с сильно уменьшен¬ 
ными противофильтрационны.ми свойствами был признан непригодны.м 
в отсыпку. 

Залежи торфа, расположенные в полосе выемки канала, могли быть 
использованы в качестве естественного понура при глубине залежи ниже 
красной отметки не менее 1 м и при условии насыпки полуметрового 
уплотненного слоя торфа сверх естественного слоя в виде уплотненной 
искусственной части понура с пригрузкой слоем песка 0,6 м. Толщина 
искусственного торфяного понура в таком случае должна была быть не 
менее 1,2 м после полной осадки. Для естественного понура толщина тор¬ 
фяного слоя увеличивалась до 1,5 м. 

На основании полученных компрессионных кривых для торфа с бо¬ 
лота вида VII весьма близкого по ботаническому составу и степени раз¬ 
ложения к болоту вида I осадка понура была принята в 35%. 

2. БОЛОТО ВИДА II 

а) Расположение. Болото вида II общей площадью 220 га рас¬ 
положено на левом берегу Москва-реки. От берега реки торфяная залежь 
отделяется мощным аллювиальным валом пестрых минеральных напласто¬ 
ваний с прослойками торфа. Ширина этого вала колеблется от 250 до 
600 м. На севере и востоке залежь выклинивается в суходол. С восточной 
стороны торфяная залежь подходит к полотну железной дороги. 

б) Стратиграфия торфяной залежи. Болото представляет 
котловинную пой.му, заполненную торфом лугового характера. Вследствие 
общего уклона залежи от периферии к центру болото питалось водой 
с водосбора с большим количеством минеральных отложений, осаждав¬ 
шихся преимущественно в окраинных частях болота. Поэтому зольность 

63 


Номер участка 

Глубина взятия 
образца в м 

Влажность в о/р 

Зольность в % 

Степень разло¬ 
жения в % 

Вид торфа 

1 

0,5 

81,8 

і 

9,19 

91,1 

Древесно-тростниково-травя- 

нистый 


1.0 

81,5 

8,11 

84.0 

Древесно-тросниково-травя- 
нистый (ель, ольха) 


1.45 

66,7 

72.6 

93,7 

Тростниково-древесный (ольха) 


2.0 

81,4 

16,83 

95,9 

Тростниково-древесный (ольха) 


3.0 

31,6 

24,82 

94,7 

„ . (ель, ольха) 


3,35 

73,0 

45,21 

90,67 

Древесный (ольха, ель) с пес¬ 
ком 

2 

1,75 

84.6 

9,31 

92,3 

Древесный (ольха, ель) 


2.0 

84,8 

9,8 

89,1 

„ (ольха, береза, ель) 


2.5 

77,5 

10,19 

97.3 

, (береза, ольха) 


3.0 

8в,0 

9,34 

92,4 

(береза, ольха, ель) 


3,45 

83,8 

16,5 

88,0 

. (сосна, ель, ольха) 
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торфа в периферийных ча¬ 
стях повышенная против 
вольности срединной части 
болота. 

Верхний горизонт за¬ 
лежи представлен осоко¬ 
вым и древесно-осоковым 
торфом мощностью 0,5— 
0,7 м со степенью разложе¬ 
ния 70—80%. Нижележа¬ 
щие слои торфа предста¬ 
вляют резко выраженный 
тип древесного торфа мощ¬ 
ностью 1—1,5лгсо степенью 
разложения 80—90%. Пе¬ 
риферическая часть содер¬ 
жит в нижне.ѵі горизонте 
большое количество дре¬ 
весных пней, свидетелей 
подвергшегося заболачива¬ 
нию произраставшего ко¬ 
гда-то крупного леса. 

На срединном участке 
торфяная залежь дости¬ 
гает мощности 4,9 м и со¬ 
держит .меньшее количе¬ 
ство минеральных приме¬ 
сей. Верхний горизонт 
этой части представлен 
осоково-травянистым тор¬ 
фом мощностью 1—1,5 Му 
подстилаемым древесным 
торфом мощностью 1,5— 
2 м. Торфяная залежь в 
этой части болота подсти¬ 
лается илисты.ми образова¬ 
ниями, достигающими в не¬ 
которых пунктах глубины 
2 м. Такая залежь нена¬ 
дежна как несущее основа¬ 
ние. 

Строение периферий¬ 
ной и центральной частей 
залежи представлено на 
разрезах (фиг. 33 и 34). 

Исследованная часть 
торфяной залежи хорошо 
осушена открытой сетью 
канав. Водоприемником для 
дренажных вод служит 
речка, протекающая по 
восточной части окраины 
болота и впадающая не¬ 
сколько выше плотины в 
Москва-реку. В результате 
разработки срединной ча¬ 
сти торфяной залежи в 
1918—1920 гг. в настоящее 
время остались дренирую- 






щие карьеры, идущие по направлению с севера на юг на протяжении 
300 м. 

в) Технические и физик о-м еханические свойства 
торфа. На основании материалов полевых и лабораторных исследова¬ 
ний вся площадь исследованной части торфяной залежи была разделена 
на четыре типовых участка: I, II, III и IV (фиг. 35). 


ѵ«і мвс/ли отооро одразиао тоофо 
для определения физино ■ /нвхани 
чесних свойств торфо 
• м&п отбора образцов торфа 
для еде пения техничесних " 

свойств торфа(впатиость,золь¬ 
ности степень разложения ботом 
состав) 
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Фиг. 35. Деление площади торфяной залежи болота вида 11 на участки. 


Влажность (ѴѴг) на отдельных участках колеблется в значитель¬ 
ных пределах и выражается следующими величйна.ми (см. табл. 18) 

Средняя влажность торфя¬ 
ной залежи, общая для всего 
болота — 76%, — является пони¬ 
женной против обычно встре¬ 
чающейся влажности естествен¬ 
ной залежи даже для сильно 
осушенных луговых болот. Это 
показывает, что торфяная за¬ 
лежь болота вила II уже доста¬ 
точно осушена и уплотнена, дав 
поверхностную осадку. Относи¬ 
тельно более влажны.м является 
участок I и прилегающий к не.му 
участок III; периферийные участ¬ 
ки содержат .менее влажный, но 
более зольный и более плотный 
торф. 

Зольность (Л.) в преде¬ 
лах участка I с более глубокой 
залежью является наименьшей и колеблется в пределах 9,6—41,6%, соста¬ 
вляя в среднем 17,8%. На участке II зольность повышена по сравнению 
с участком I и колеблется в пределах 10,9—50,3%, в среднем — 35,2%. 
Участок III отличается повышенной зольностью, особенно в верхних гори¬ 
зонтах, что зависит от уклона этого участка, на котором происходило 
отложение минеральных наносов. Зольность этого участка колеблется от 
7,5 до 41,1%, в среднем — 28,4% . Участок IV содержит менее мощную, но 
более зазоленную торфяную залежь. Зольность этого участка колеблется 
от 16,6 до 61,7% , в среднем — 35,2%>. 


Таблица 18 


Плажность на болотр ввда И 


Участок 

(зона) 

Колебания влажности 
в <^о сырой навеске | 

Средняя 

влаж¬ 

ность 

МНННМЛДІІ- 

ная 

влажность 

макси.м аль 

на я 

влажность 

I 

53,5 

87,8 

80,5 

И 

57,8 

84,4 

75,5 

III 

00.0 

88.9 

78.3 

IV 

56,0 

82,6 

69,2 

Средние 




значения 

56.8 

85,9 

76,0 


Заг. І'Ъіі. Тоцф на гтронтсльстве Канала. 
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На площади всей исследованной части болота зольность торфа выхо¬ 
дит за пределы нормальной зольности для болот низинного типа. Прева¬ 
лирующее значение имеют минеральные примеси наносного характера, 
отложенные местами в виде прослоек и линз, могущих повести к неравно¬ 
мерной осадке сооружений. 

При сопоставлении влажности и зольности отдельных участков со 
степенью разложения торфа этих же участков видно, что наименьшая 


степень разложения соответ- 
Таблица 19 ствует наиболее влажным и наи¬ 
менее зольным торфам, что осо- 
Сравнитедьная таблпца зодьностп н влаж- бенно рельефно оказывается на 
иости на болот.* вида II участке 1. Эта зависимость 

Участок 

Степень 

разложения 

в ‘Ѵо 

Влажность 

В"/„ 

имеется и на других участках, но 
Зольность выражается в .менее резкой фор- 

в ме. Указанное соотношение ха¬ 
рактеризуется следующими 

I 

И 

111 

IV 

Гу2 

73 

65 

72 

80.6 

75,5 

78,3 

69,2 ' 

цифрами (табл. 19). 

17*8 Высокая степень разложе- 

ния торфа (62—72%) характе- 
35І2 ризует торф, как обладающий 

.малой фильтрационной способ- 

Средние 

значения 

68 

76.0 

ностью, что дает основание 
29.2 предполагать длительный пе¬ 

риод осадок торфяного основа¬ 
ния под сооружениями. 


Водопроницаемость торфа была исследована на приборе 
проф. Терцаги на образцах с ненарушенной структурой, под давлением; 


удельное давление в кгісм- . 0,2 0,4 0,6 0,8 

коэфициент фильтрации 

в смісек . 0,00002 0,000003 0,000001 0,0000008 

Полученные значения коэфициента фильтрации более низки, чем при¬ 
нятые на строительстве значения = 0,0000 А (где А — значащая цифра 
не более 5). Поэтому торф болота вида И может считаться приемле.мым 
в качестве строительного и противофильтрационного материала для 
сооружений. 

Различие в физико-механических свойствах торфа на отдельных 
участках сказывается в довольно резкой степени. Наименьший истинный 
удельный вес Л и объемный у сырого торфа наблюдается на участке I 
вследствие меньшей зольности торфа этого участка: на участках II и III 
значения Лиг более высокие. 

Наибольшее значение пластичности как верхнего предела ее Гу так 
и нижнего предела А и числа пластичности Ф имеет торф на участке I, 
где значение верхнего предела пластичности колеблется от 460 до 720, 
нижнего предела — от 373 до 527 и числа пластичности — от 70 до 242. 
Для участка II значения верхнего предела пластичности колеблются от 
474 до 538, нижнего предела — от 313 до 440 и числа пластичности — от 

65 до 126. Для участка III верхний предел пластичности— 400; нижний 
предел — 321 и число пластичности — 79. 

Величины углов внутреннего трения 9 и сил сцепления С в статиче¬ 
ских условиях даны в табл. 20 . 

Компрессионные кривые для исследованных торфов во всех случаях 
можно было уложить в уравнение проф. Терцаги (см. формулу (15)). 

^=А — В\п(р + рг). 

Наибольшие значения коэфициентов А и В для торфов различных 
участков находились в соответствии с их свойствами: для участка I зна¬ 
чение коэфициента А колебалось в пределах 5,85—13,65; значение коэ- 
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Таблица 20 


Углы внутреннего трения п силы сцепления торфа на болоте вида II 



1 Участок I 1 

Участок II 

1 Участок III 

№ 

п/п 

і'лубііна 

залежи 

в м 

1 

С 

в кг}см~ 

Глубина 

залежи 

в м 


С 

в кгісм- 

Глубина 

залежи 

в м 


С 

в кгіем^ 

1 

0,4 -0,6 

2Г30' 

0,298 

0,3-0,5 

28 00' 

0,477 

0,3-0,5 

26^26' 

0,340 

2 

0,9 -1.1 

30^45' 

0,310 

0,8-1.0 

29^5' 

0,307 

— 

— 

_ 

3 

1,35-1 „55 

ЗіР2(К 

0,239 

1.8—2,0 

24^35' 

0,390 





фициента В — от 2,45 до 7,55. Велиична р,. в данно.м случае была не¬ 
сколько повышенной против обычной и достигала 0,9, в остальных слу¬ 
чаях она колебалась от 0,2 до 0.5. 

Для участка И А колеблется от 5 до 5,6; В — от 1,28 до 2,28; величина 
Рг —от о до 0,4. Для участка III коэфициенты близки к таковы.м для 
образцов участка 11 и составляют: Л = 5,35; Б = 2,10; р„ = 0,25. 

Величина осадки торфа для отдельных участков при различной верти¬ 
кальной нагрузке и различной глубине взятия образцов с ненарушенной 
структурой дана в табл. 21. 


Таблица 21 

Величина оспдкп торфа на болоте вида II 



1 Участок 1 1 

1 УЧсІСТОК II 1 

Участок 111 

1 

X ев 

а: 

г * 

1- о 
« *=: 

Е| ^ 

и «о ш 

Осалкл в см 

Осадка в 
от глубины 
залежи 

Нагрузка 
в кг^см- 

Средняя глу¬ 
бина за.г жи 
в м 

Осадка 
в см 

е 

= а 

а = 
а’Р - 

г'І 

О О й 

п 

о * 

X а 

г 

X 

а 

Оо а 

Осадка 
в см 

о 

=* 3 

а Е 

«'? X 

Іа ^ 
и и. 2 

р ё й 

I 

0,5 

4.1 

82,6 

20,1 

0,5 

3.0 

72 4 

24 1 

0.5 

2,5 

61,0 

20,4 

о 

1,0 

4,1 

133,5 

32.5 

1,0 

3,0 

97,9 

32,6 

1.0 

2,5 

78,8 

31,5 

3 

2.0 

4.1 

200.1 

48,8 

2,0 

3.0 

131,2 

43,7 

2,0 

2,5 

113,0 

45.> 

1 


Приведенные величины осадки относятся к сплошной нагрузке. Для 
сооружений с удельной нагрузкой, превышающей 2 лт/слі-, должны быть 
произведены специальные расчеты по данны.м лабораторного исследова¬ 
ния образцов, непосредственно взятых со строительных площадок 
в местах запроектированных сосредоточенных нагрузок. 

3. ВОДОТО ВИДА III 

а) Расположение и тип болота. Трасса канала проходит 
вдоль западного края болота на протяжении 5,5 км. Общий уклон поверх¬ 
ности болота направлен с севера на юг. Дно болота представляет котло¬ 
вину некогда большого водоема. Общая площадь болота свыше 11 тыс. гд, 
средняя глубина торфа — 4,22 м. Болото относится на большом своем 
протяжении к низинно-переходному типу со средней зольностью 6%. 
Болото делится на две части: северную — переходного типа с включе¬ 
ниями в залежи довольно большого количества пней и южную — большей 
частью низинно-переходного типа. От южной части отделяется крайний 
южный конец типичного низинного болота со средней зольностью 9%. 

б) Стратиграфия торфяной залежи. Залежь представляет 
пестрое чередование осокового, гипново-осокового и тростииково-осо- 
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кового торфа, золь¬ 
ность которого и цен¬ 
тральных сильно об¬ 
водненных участках 
падает до 3,5'/<. Верх¬ 
ний пласт централь¬ 
ной части болота, до¬ 
стигающий толщины 
4 уи, состоит из волок¬ 
нисто-войлочного тор¬ 
фа слабой степени раз¬ 
ложения. Под волок¬ 
нистым пластом лежиі 
придонный 2—3-мет¬ 
ровый слоіі сильно 
разложившегося дре¬ 
весного торфа; верх¬ 
няя часть его до про¬ 
рытия канала была 
сильно разжижена, 
нижняя іпредставляет 
сильно уплотненную, 
относительно менее 
влажную массу; на гра¬ 
нице обоих горизон¬ 
тов залегает сильно 
озоленная (до КѴл ) 
прослойка борсально- 
го пограничного гори¬ 
зонта. Мощность дре¬ 
весного пласта увели¬ 
чивается на северном 
и южном концах бо¬ 
лота (фиг. ,36). 

Торфяная залежь 
южной части болота 
сложена из одного 
древесного торфа 
мощностью 2—2,5 л. 
Северная часть зале¬ 
жи состоит в верхней 
трети ІЮ вертикально¬ 
му профилю из воло¬ 
книстого торфа, ни¬ 
же — из сильно разло¬ 
жившегося древесного 
торфа с двумя гори¬ 
зонтами пней. Глубина 
залежи от 3 до 5 м. 

Торфяная залежь 
подстилается .мине¬ 
ральными грунтами, 
преимущественно пес- 
чан ы.м и. Илистых от¬ 
ложений и сапропелей 
нет; только в самой 
южной части болота 
обнаружено незначи¬ 
тельное залегание мер- 






































геля под торфяным слоем. Мергель лежит на водоносном несчано.м слое. 
В этой части болота в основании дамб торф и мергель должны быть вы¬ 
нуты до твердого грунта. 

в) Строительная характеристика торфа. Древесный 
торф по строительным качествам представляет пригодный строительный 
материал с легко нарушимой структурой, что позволяет при отсыпке 
массы в сооружение перемешивать и уплотнять торф трамбовками. При 
6—8-кратной проходке трамбовками коэфициент фильтрации понижается 
с 0,004 до 0,000(Ю2 см/сек. Объемный вес древесного торфа 1,02—1,06; сте¬ 
пень разложения 60—70%. По своим строительным качествам этот вид 
торфа, залегающий в нижних пластах болота, аналогичен древесному 
торфу на участке опытных дамб на болоте вида VII. 

Волокнистый торф, образующий верхние пласты залежи, не пригоден 
в естественном его состоянии для отсыпки тела дамб. При слабой степени 
разложения (25— І07о) и войлочной структуре он имеет коэфициент филь¬ 
трации 0,002—0,003, приближающийся к коэфициенту для песков. Вслед¬ 
ствие своей упругости и связанности он не поддается уплотнению трамбо¬ 
ванием и может быть использован как строительный .материал для дамб 
только после переработки его торфяной машиной; переработка и утрам¬ 
бовка понижает его коэфициент фильтрации до 0,0008—0,(Х)О()2. Объем¬ 
ный его вес в естественном состоянии — 0,75—0,95. Угол внутреннего тре¬ 
ния торфа, пропущенного через .машину, значительно меньше, примерно 
в 2—3 раза, чем у торфа с ненарушенной структурой; в таком же размере 
уменьшаются и силы сцепления. 

Коэфициент фильтрации при напоре около 12,5 м и фильтрации 
сверху вниз составил в средне.м: для осокового торфа со степенью разло¬ 
жения 20— ЗО'і и зольности до 3,5% от 0,0006 до 0,0004 см/сек; для гип- 
ново-осокового торфа со степенью разложения 17—19'^ —от 0,000004 до 
0,00001 см/сек. 

Полученные физико-механические и технические свойства торфа по 
образцам в монолитах даны в табл. 22—23. 

4. ПОЛОТО ВИДА IV 

а) Расположение и тип болота. Трасса канала проходит по 
восточному краю болота, образующего правобережную пойму речки; по¬ 
верхность болота ровная с небольшим уклоном к речке. В местах примы¬ 
кания болота к суходолу с круты.м подъе.мо.м торф покрыт минераль¬ 
ными грунтами, нанесенными со склона весенними и дождевыми водами. 

Болото типичное низинное пойменное; оно образовалось в глубокой 
впадине, являвшейся в далеком прошлом водоемом или руслом реки. Пра¬ 
вый берег этого русла представляет крутой склон, переходящий в плот¬ 
ное минеральное дно болота (фиг. 37). Песчаное и супесчаное дно водоема 
постепенно покрывалось илисты.ми отложения.ми; одновре.менно с отло¬ 
жениями ила отлагался болотный мергель оба эти компонента создали 
большую пестроту в придонных напластованиях. Процесс торфообразова- 
ния начался позднее, и торф отлагался на слоистой свите ила и мергеля. 
Значительная часть торфа в нижних слоях содержит различные количе¬ 
ства извести, что указывает на продолжение процесса мергелеобразовання 
и в более позднее время, когда отлагался торф. Мощность подстилающих 
торф илистых и мергелистых слоев доходит в пределах трассы до 3,5 м, 
а в некоторых частях до 5 м, наибольшая глубина ила и торфа — 11 м. 

б) Торфяная залежь представляет собой чередование древесно¬ 
осокового, древесного и гипново-осокового торфа. Нижние пласты торфа 
замергелеваны и заилены. В пределах трассы канала торф в основно.м 
и.меет степень разложения 50—^0%. В средних горизонтах встречаются 
прослойки в виде линз .малоразложившегося, ііреи.мущественно осокового 
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^ См. ниже, гл. V, п. 2. 



Таблица 22 

Таблица физико-механических я техяяческих свойстн торфа на болоте вида III 



! 

Наименование | 

показателей 

1 


№ образцов 


с 

1 1 

2 1 

3 1 

“ 1 

5 

Зі 

8811 

8812 

8813 

8814 

8815 

1 

Абсолютная отметка, с ко¬ 
торой взяты образцы 

132,00 

130,50 

127.00 

128.00 

126^0 

2 

Объемный вес: 

ненарушенная струк¬ 
тура . 

1,01 

1.01 

1,05 

0,99 

1,06 


нарушенная структура 

0,95 

0,95 

0.99 

0,98 

1,04 

3 

Гіорозность: 

ненарушеііп. структ. 

84,4 

90,37 

89,9 

90,1 

83.8 


нарушенная 

90.4 

90,0 

86,9 

90,1 

86.0 

4 

Влажность весовая в 
от сырого вещества . . 

84,75 

83,70 

81.00 

82.70 

76,20 

5 

Влажность весовая в 
от сухого вещества . . 

.555 

51.5 

-124,5 

474,5 

320 

6 

7 

Объем воздуха в порах 

в %: 

ненарушевн. структ. 
Вес скелета грунта в еди¬ 
нице объема .‘. 

7,0 

5.17 

0,152 


6,6 

4.8 

8 

Удельный вое . 

1..52 

1..58 

1.58 

1,56 

1.64 

9 

Зольность на су.хое ве- 
гцество в % ...... 

13,10 

10.70 

14,00 

11.00 

17..50 

10 

Степень разложения в 
л) микроскопическніі 
метод . 

47,0 

70.0 

77,0 

77,0 

70,0 


б) отмучивание . . . 

92,30 

93,55 

9.5,00 

87,50 

96,20 

11 

Пластичность: 

а) верхний предел . 

718 

645 

475 


460 


б) нижний , . . 

413 1 

318 

250 

— 

235 

12 

Число пластичности . . , 

ЗС5 

327 

225 

— 

•225 

13 

Угол внутреннего трения 
и коэфициент сдвига: 
без подготовки . . . 

19^00' 

2Р,50' 

17° 40' 

9° 55' 

і;^°55' 


с подготовкой . . . 

19° 35' 

21° 20' 

15=> 45' 

17‘00' 

16° 40' 

14 

Силы сцепления в кг{см': 
без подготовки . . . 

0.510 

0,445 

0,585 

0,^32 

0,785 


с подготовкой . . . 

1.025 

0,920 

0,400 

0,770 

0,664 

15 

Коэфициент фильтрации: 
нарушени. структ. 

0,0000367 

0,00021 

0,000029 

0,00009 

0,000001.54 


ненарушенная „ 

0,000062 

0,00026 

0,00012 

0,000095 

0.0000019 

16 

Ботанический состав . . 

Гипново- 

Тростнико- 

Древес¬ 

Гнпново- 

Травяно¬ 



тростнико¬ 

во-осоковый 

ВС-ГІІПНОВЫЙ 

ный 

тростнико- 

во-древсс- 

ный 

древесный 


торфа. Встречаются также горизонты древесного торфа с большим коли¬ 
чеством сохранивших структуру древесных остатков — пней, корней и 
стволов — преимущественно хвойных деревьев; древесина лиственных 
растений значительно разложилась, хорошо смешивается. 

В центральной части болота средние пласты торфа малоразложив- 
шиеся со степенью разложения 25—30?^, .местами бО'х. Зольность торфа 
колеблется в широких пределах и зависит главным образом от степени 
засорения его минеральными частицами и в частности мергелем. Влажность 
торфа высокая и объясняется интенсивным питанием болота водой не 
только с примыкающего суходола, но и грунтовыми водами, выклиниваю¬ 
щимися в торф с восточного суходольного склона. 

в) Использование торфа. Торф болота вида IV является несу¬ 
щим основанием и строительным .материалом для западной приканальной 
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Таблица 23 


Углы внттреняего трения я силы сцепления торфа на болоте вида III 



Манмеііование 


№ блоков 



с 

с 

показателей 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Абсолютная отметка ме¬ 
ста отбора проб .... 

130,0 

126.5 

1.30.5 

127,5 

126,0 

2 

Вид торфа. 

Гипново- 

Древесный 

Древесный 

Г ипново- 

Древес- 

3 

Зольность в . 

осоковый 
с древесны¬ 
ми остат¬ 
ками 

5.08 

лиственный 

8.2 

лиственный 
(береза, ива) 

4,34 

осоковый 

4,02 

ный 

12,0 

4 

Степень разложения в^/о . 

50 

55 

40 

60 

95 

5 

Истинный удельный вес . 

1.55 

1,60 

1.48 

1,49 

1,55 

6 

Влажность весовая в % 
к весу сырого торфа 
(до среза) . 

«6.7 

83,6 

84.3 

86,0 

81,6 

7 

Ненарушенная структура: 
а) угол сдвига . . . 

87,3 

85.1 

84,5 

33 ПО' 

8.'^.4 

78.5 

89,0 

33=20' 

84,5 

84.2 

84,1 

35=00' 

86,0 

80,0 

79,7 

23=55' 

79,0 

79,6 

79,6 

22 ЮО' 


б) угол внутреннего 
трения . 

25^10' 

2б°00' 

19=10' 

11=17' 

13=20' 


в) силы сцепления . 

103 

500 

10-4 

615 

403 

3 

Грубо нарушенная струк¬ 
тура: 

а) угол сдвига . . . 

28П0' 

29П0' 

29=10' 

29=10= 

12=50' 


б) угол внутреннего 
трепня . 

17П()' 

16=35' 

16=10' 

18=35' 

бпіе/ 


в) силы сцепления . 

319 

686 

830 

511 

219 

<> 

Измельченный руками 

торф: 

а) угол сдвига . . . 

26=50' 

38=30' 

29=15' 

30=15' 

16=45' 


б) угол внутреннего 
трения . 

11=30' 

24=20' 

13=50' 

17=10' 

10=08' 


в) силы сцепления . 

526 

833 

407 

760 

174 

10 

Пропущенный через мясо¬ 
рубку торф: 

а)" угол сдвига . . , 

19=10' 

17 30' 

ІЗ'^ОО' 

15=30' 

8=40' 


б) угол внутреннего 
трения . 

12=30' 

8=00' 

12^35' 

627' 

4=50' 


в) силы сцепления . 

153 

247 

146 

386 

174 


Примечания. 1. Образцы торфа перед срезом не ііодготооія.іись. Угол сдвига получен при нор¬ 
мальном давлении н З.о кг/см*, 

2. Определение углом сдвига, углов внутреннего тренгя н сил сцепления находи гея еще в стадии мето- 
ЛнчегкоГі разработки, поэтому полученные резу.іьтзтм могут быть приняты только для ориентировочных 
расчетов. 


дамбы протяжением в 950 лі, высотой вместе с песчаной пригрузкой до 
4,5 м. Мощные пласты насыщенных водой илистых отложений и болот¬ 
ного мергеля, подстилающие торф, слоистость этих отложений при на¬ 
клонном расположении напластований и пестроте чередования их делали 
торфяную залежь недостаточно надежной и вызывали необходимость 
и принятии соответственных мер для оставления залежи основания 
(уположение откосов, оставление бермы, более интенсивное осушение, бо¬ 
лее мощная пригрузка песком) в качестве основания дамбы. Для отсыпки 
дамбы в первую очередь был использован торф из выемки канала. Для 
обеспечения полной потребности в строительном торфе были исследо¬ 
ваны и использованы прилегающие резервы. 
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Техническая характеристика, а также данные анализа физико-меха¬ 
нических свойств некоторых видов торфа и ила болота вида IV приво¬ 
дятся в табл. 24. 


5. БОЛОТО ВИДА V 

а) Расположение и тип болота. Трасса канала проходит 
вдоль восточного берега болота на протяжении 2,75 км. Площадь болота 
точно не установлена. Средняя глубина торфа вдоль трассы 2,75 м. 

Перемычкой неглубокой залежи в центре болота торфяник делится 
на две части: северную и южную (фиг. ;^8). Северная часть произошла 
путем заболачивания суходольного леса, а южная часть — путем забола¬ 
чивания некогда бывшего здесь водоема. 

Северная часть болота относится к верховому типу и содержит 
сфагновый торф. Верхний 1,5-л! пласт представляет чередование сильно 



ц, Дребес^о- асаіга9ый Гиотво~осо/гове древес -—, Огскиво-древес -—„ ^ 

I пюрф I. I » тпрф Х^Л Л йіевеенш/щее і^-^ Сцеяутрж 

Фиг. 37. Профиль строения торфяной залежи по оси канала на болоте вида IV. 

разложенных прослойков, залегающих среди среднеразложенной торфя¬ 
ной массы. Таких прослойков насчитывается пять, из них нижний пред¬ 
ставляет собой резко выраженный пограничный горизонт. Ниже послед¬ 
него прослойка залегает 1,25-лі пласт сравнительно слабо разложенного 
старого сфагнового торфа; еще ниже лежит небольшой (0,5—0,75 м) 
пласт переходных торфов: осоково-сфагнового и гипново-сфагнового 
средней степени разложения. 

Южная часть болота образована низинными видами торфа: осоковы.м, 
сфагново-осоковым, переходящи.ми на периферии в древесные виды; 
общая толща этих торфов достигает 2,5 лі. Ниже торфяных слоев лежит 
І-м пласт сапропелей, который подразделяется на гиттию (сверху) и 
нижележащие замергелеванные отложения. Это самый неблагополучный 
в строительном смысле участок болота. 

В центральной части -протяжением 4^50 м по трассе, отделяющей се¬ 
верную часть болота от южной, торф имеет незначительную глубину; он 
выгорел на большо.м протяжении, а на тех участках, где он уцелел от по¬ 
жара, он имеет большую степень разложения и уплотнения. Подстилаю- 
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Гребень дамбы . ^7ьы} 



Огргза^пб' Верею ег.ь 

Фиг. 38. Профиль строения торфяной залежи по оси канала на болоте вида V. 







11ГИЙ торфяную залежь грунт в северной части представлен песками, 
а в южной — суглинком, переходящим в глинистые грунты. 

б) Пнистость торфяника. Бурением обнаружено в толще тор¬ 
фяной залежи несколько горизонтально расположенных ярусов пней, 
свидетельствующих о погребенном лесе. Верхний пнистый горизонт на 
глубине около 1,25—1,50 м проходит вдоль всего болота от северной до 
южной границы. Местами горизонты пней встречаются также на глубине 
2—3,5 м от поверхности болота. Встречающиеся крепкие ветвистые пни 
являются остатками хвойных пород, преимущественно сосны. 

Выемка залежи с большим количество.м пней может быть -произве¬ 
дена вручную или гидравлическим способо.м. 

в) Степень разложения и строительные качества 
торф а. Верхние слои залежи в северной части болота мощностью 
0,3-^,4 м имеют небольшую степень разложения торфа, волокнистое 
строение и светлую окраску. Для строительных целей он не пригоден и 
может быть использован только в качестве постели вместо гравия при 
каменном креплении откосов. Нижележащий пласт старого сфагнового 
торфа имеет степень разложения 40—50%. 

С увеличением глубины залежи степень разложения торфа повышается 
и достигает 60—70% на глубине 1,25—1,50 м. Хорошо разложившийся торф 
совпадает с горизонтом пней, масса имеет те.мную окраску. Пнистые гори¬ 
зонты торфяной залежи дают неравномерную осадку и опасны в смысле 
уси.7іенной фильтрации. В самых нижних слоях торфяная залежь имеет не¬ 
большую степень разложения — 35—40%. Распределение степени разло¬ 
жения торфа и пнистость залежи по вертикальному профилю весьма 
пестры, поэтому (осадка торфяного грунта под нагрузкой будет неравно¬ 
мерной. 

Степень разложения торфа, расположенного в южной части болота, 
колеблется от 25 до 90%. Верхний слой залежи толщиной 0,25 м в районе 
северной половины южіной части болота состоит из неразложившегося мо¬ 
хового торфа. Следующая за ним 2,5-л толща торфа имеет в нижних 
слоях степень разложения 40% . 

г) Зольность и влажность торфа. Основная толща северной 
части торфяника и.меет зольность от 2,3 до 6% . Сплошных минеральных 
прослойков в залежи тор(|)а не встречается; таким образом опасности 
скольжения сооружения по тонким минеральным прослойкам при больших 
удельных давлениях на торфяное основание не имеется. Зольность южной 
части болота колеблется от 15 до 30%; зольность по.астилающего торф 
сапропеля — 35—65% . 

В неосушенном состоянии болото вида V .очень влажное; малоразло- 
жившийся торф достигает предела насыщения (влажность 92%). Понижен¬ 
ная влажность соответствует более разложившимся горизонта.м торфа, за¬ 
легающим местами на глубине 2,5—3 л от поверхности. 

Торф с большой влажностью, расположенный в основании дамб, даст 
большую и длительную осадку по сравнению с хорошо разложившимся 
торфом при одинаковой удельной нагрузке. 

До начала работ массив был хорошо осушен до .минерального дна, что 
в значительной степени облегчило условия вые.мки торфа, а также снизило 
не менее чем на 25% вес вьгнимае.мой кубатуры. 

д) Запасы строительного торфа в пределах вые.мки канала 
составляли 426,8 тыс. л®; из этого количества 160 тыс. л’ было со сте¬ 
пенью разложения свыше 50'% 62,8 тыс. — со степенью разложения от 
47 до ^%, 137,9 тыс. — со степенью разложенияи от 40 до 45% и 
66,1 тыс. л® — со степенью разложения менее 40%. 

Запасы строительного торфа, включая торф со степенью разложения 
от 47% и выше, при условии тщательного пере.мешивания и утра.ѵі6овки 
3 процессе укладки в сооружение составляли 222,8 тыс. л*. 

Ботаничесжая характеристика и физико-механические свойства торфа 
приводятся в табл. 25 и 26. 
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Таблица 


Хлрактсрпстнка ті^хничсгкях и физнко-механических споіістк торфа на болоте ііяда Г 


Глубина 
взятия 
образца 
в м 

Влаж¬ 

ность 

в % 

Зольность 

в "/'о 

Степень 

разложения 

Н ". 0 

Вил торфа 

0,5 

90,2 

2,57 

15 

Пушице-сфагііовыЛ 

1,0 

92.0 

3.14 

5 

м •• 

1.5 

88,9 

2,60 

70 

То же с сосной 

2,0 

90.0 

2.45 

25 

Пушицс-сфагііовый 

2,5 

91,7 

2.37 

20 

Пушнцс-сфагновый с кукушкиным льном 

3,0 

92.5 

3.00 

15 

Гіушііце-осоково-сфагновмй 

3,5 

87,6 

7,84 

50 

Осоково-гипновый со сфагнумом 

3,75 

85,6 

22.72 

60 

Осоково-гнпновый 

0,5 

91,0 

2,44 

20 

Сфагновый 

1.0 

89,0 

2,64 

оО 

Сфагновый с пушицей 

1.5 

<^7,9 

3,44 

40 

Сфагновый с сосной 

2,0 

91,8 

1,95 

30 

Сфагновый 

2,5 

89,9 

1.88 

30 


3.0 

90.0 

3,32 

30 


3,4 

85,8 

7,03 

70 

Осоково-сфагновый с древесными остат¬ 
ками 

0,5 

78,4 

4,55 

95 

Осоково-древесный 

1,0 

86.5 

6.13 

50 

Осоковый со сфагнумом 

1,5 

87,0 

6,32 

60 

„ с древесными остатками 

2,0 

88Д 

8,42 

90 

„ • 9 т 


в. ПОЛОТО ВИДА УІ 

а) Расположение болот. Болота вида VI .N1» 1, 2 и 3 располо¬ 
жены в пойме реки в районе минеральной плотины. Болото ЛІ» 3 находится 
на левом берегу реки, а болото № 1 — на правом. Эти болота расположены 
в нижнем бьефе плотины, имеют удлиненную форму и тянутся на юг на 
расстояние 1 км от оси плотины. Болото Яі» 2 находится в верхнем бьефе, 
на правом берегу реки, имеет также удлиненную форму, ориентированную 
по течению реки. 

Все указанные болота по характеру и свойствам торфяной залежи, 
а также и по растительному покрову относятся к низинно.му типу приреч¬ 
ных пойменных болот. 

б) Торфяная залежь. Болото М» 1 имеет ширину залежи от 20 
до 120 м] поверхность болота покрыта густой зарослью ольхи. Благодаря 
заилению залежи болото № 1 и.меет повышенную зольность. Торфяная за¬ 
лежь слагается преимущественно из травяно-древесных горизонтов. Сте¬ 
пень разложения массы колеблется от 35 до 60%, зольность составляет 
в среднем около 227 *. Наибольшая глубина торфа 3,1 д» в южной части 
болота, средняя глубина 1,5 м. 

Торфяная залежь болота № 2 (подразделяется по вертикальному про¬ 
филю на два основных слоя: верхний слой — осоковый и древесно-осоко¬ 
вый; нижний до подстилающего минерального грунта — осоково-древесный 
и древесный. Степень разложения торфа в большей части залежи равна 
60—70% и лишь в отдельных частях болота понижается до 35—40%. 
Зольность торфа колеблется от 12 до 287г; средняя зольность—около 
20% . Большая зольность объясняется засоренностью торфа минеральными 
наносами, приносимыми водой при разливах реки. Восточная часть болота, 
а также придонный слой торфа имеют повышенную зольность. 

Торфяная залежь болота № 3 имеет ширину от 80 до 200 м. Верхний 
слой залежи — травяно-осоковый с примесью древесных остатков, сте¬ 
пенью разложения 60—70%) и зольностью около 15%. Следующий слой — 
травяно-древесный; степень разложения его падает до 40—50%, за исклю- 
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чением нижнего придонного слоя в 0,5—0,7 лі, где степень разложения и 
зольность снова увеличиваются. 

Периферия болота имеет значительно повышенную зольность, местами 
доходящую до 30% и более. Это объясняется примесью наносного мине¬ 
рального материала, который, с одной стороны, приносится паводковыми 
вода.ми реки, протекающей с западной стороны болота, с другой — сно¬ 
сится атмосферными осадками с крутого склона приречной террасы, рас¬ 
положенной с восточной стороны болота. Средняя глубина торфа около 
2,2 уи, максимальная — 3,7 м. 

Торфяная залежь всех трех болот подстилается преимущественно 
аллювиальными иловато-глинистыми слоями и реже водоносны.ми песча- 


Общіій 

объем 


46000 

128000 

369000 


Объем полезной залежи 


из них со степенью 


разложения 


23 000 
64 000 
180 000 


50^.0 
и менее 


2000 

Незначительный 

100000 


более 
50»^ лг* 


ными грунтами. 

в) Строительная характеристика торфов с боло т' 
вида VI. Пестрота строения торфяной залежи болот .Чд 1, 2 и 3 по сте¬ 
пени разложения и зольности вызвала большие затруднения по выборке 
пригодного для сооружений торфа. Разработка торфяных болот произво¬ 
дилась сразу на всю глубину; предварительно болота были осушены систе¬ 
мой открытых канав, отводящих воду в реку. 

Влажность торфа в забое была понижена до 85—84%, так как торф 
с большой влажностью трудао поддается уплотнению. Как общее правило, 
для укладки в сооружения применялся торф со степенью разложения не 
менее 50% и зольностью не выше 25%. Торф со степенью разложения 

Т а б 1 н ц а 07 применялся 

’ 1 ГІ “ лишь после его пере- 
_ стронтсльного торфа болотах .шда УІ работки в ТОрфянОМ 

Объем полезной залежи прессе, притом ТОЛЬКО 

Общий -^- В горизонтальный по- 

н объем I “3 них со степенью вследствие ТОГО, 

5 залежи нсего _ разложения _ такой торф Н.Ѵіеет 

в м'^. в бСР.’о более малый угол внутрен- 

^ _ и менее трения — около 

6—8^ и совершенно 

1 46000 ! 23000 2 000 21000 сцепле- 

2 128000 I 64 000 Незначительный 64000 ^ 

3 369000 180000 100000 89000 В) 3 а П а С стро- 

_ ительного тор- 

ф а выражается в еле- 

Итого 543000 267 000 102000 174 000 дующих цифрах (табл 

27У 

Согласно проекту потребность в профильной кубатуре торфа для при¬ 
легающих сооружений составляла 92 (ЮО Считая потерю торфа при¬ 
мерно равной 50% <на потери в забоях в виде неучтенной кубатуры, по¬ 
терю вследствие обезвоживания торфа и производственные потери во 
время выемки массы) и принимая высший предел осадки торфа в сооруже¬ 
нии равным 50% (согласно компрессионной кривой осадка торфа из бо¬ 
лота № 1 достигает 35% ), необходимо было указанное количество про¬ 
фильной (проектной) кубатуры удвоить. Таким образом запас торфа 
в указанных трех болотах при правильной осушке болот и полной выемке 
массы полностью обеспечивал на.меченную Строительство.м потребность. 
Дополнительный запас торфа в размере 24 000 в болоте № 4, располо¬ 
женном в верхнем бьефе на более удаленном расстоянии от сооружений 


Итого 543 000 


канала, рассматривался как резерв. 

д)Технические и физик о-.м еханические свойства 
торфа болота вида VI приводятся в табл. 28, 29 и 30. 


7. БОЛОТО ВИДА. Т1І 

а) Расположение и тип болота. Трасса канала проходит на 
протяжении 4,6 ллі вдоль восточного края болота. Все болото имеет пло¬ 
щадь более 600 га и делится каналом на две части: большую западную 

80 



Таблица 28 


Углы внутреннего трення н сялы сценлення торфа на болотах вида У1 





№ болот 






3 


2 


2 

Наименование 


Ботанический состав торфа 



показазателей 

Тростни¬ 

ковый 

1 

Тростни¬ 

ковый 

Тростни¬ 

ково-дре¬ 

весный 

Осоко¬ 

вый 

Осоко¬ 

вый 

с древес¬ 
ными 
остатка¬ 
ми 

Дре- 

весно- 

осоко- 

вый 

Осоко¬ 

вый 

с древес¬ 
ными 
остат¬ 
ками 

Глубина взятия образцов 

1.0 

2,6 

1.6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

в м 








Зольность в % 

9.84 

9Дб 

10,62 

11,0 

11,10 

12,50 

іаво 

Степень разложения в % 

80 

40 

80 

80 

85 

90 

90 

Нарушенная струк¬ 
тура: 








а) Структурное сцепление 
в кгіем^ 

0,107 

0,141 


0,111 

0,111 



б) Воссі анавливающее сцеп- 








.іение в кгіем^ 

0.297 

0.105 

— 

0,146 

0,148 

0,300 

— 

в) Полное сцепление в кгіем"^ 

0.404 

0,246 

— 

0,257 

0,315 

0.262 

0.300 

0,262 

г) Угол впутреинсго тре¬ 
ния 

17о4о'і= 

16050' 

15“10' » 
15<Ю1' * 

— 

23043 / » 

24“30' 

ІѴЗѴ* 

17°30' 

23®30' 

19*^50' 

Ненарушенная струк¬ 
тура: 








а) Полное сцепление 

в кг/см"^ 

0,403 

0.503 

0,332 

0,490 

0,251 

0.290 

0.389 

0.299 

б» Угол внутреннего тре¬ 
ння 

180200 

2404 О' 

28О30' 

23°30' 

28^00' 

24°50' 

14^^50' 

1540' 

После переработки 
в мясорубке: 








а) Структурное сцепление 
в кгІсм‘ 

0,127 

0,042 

0.0 

0.0 

0,003 

0,030 

0,028 

0,00 

0,070 

0,070 

0,0 

б) Восстапавливаю.шсе 
сцепление в кгіем- 

0.050 

0.035 

0,127 

0,127 

0,123 

0.020 

0,078 

0,120 

0,050 

0,050 

0.078 

в) Полное сцепление 
в кгіем^ 

0,177 

0.077 

0,127 

0,050 

0,106 

0,120 

0,078 

г) Угол внутреннего тре¬ 
ния 

4®3(У • 
7° КУ 

12^40' ' 
10^0' 

5°34' 

5033 / 

543' 

із^гсу 

5^00' ' 

4°50' 

1040'* 

11°4У 

1145' 

640' 


Примечания. Определения производились на приборе проф. Пузыревского без предварительной 
подготовки грунта под давлением. Срезы производились при нормальных давлениях; 0; 100; 300; 500; 1 000 и 
3 000 а/сл**. 

В ряде определений срезывания велись для одного и того же образца повторно, в этих случаях углы 
внутреннего трения для первого среза приведены вверху и второго —внизу в соответствующих графах. Подан¬ 
ным первых срезов определялось полное сцепление. 

Восстанавливающее сцепление определялось по данным вторых срезов, а структурное сцеплевие — 
путем вычитания величины восстанавливающего сцепления из величины полного сцепления. Углы ввутреинего 
трения для первого среза и второго помечены звездочками. 

В .Зак. 2977. Торф на строительстве Канала. 
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Коэфицяенты фильтрации торфа на болотах вида VI ири высоком наиоре (12,5 м) 
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часть И меньшую—восточную. 
Болото принадлежит к типу 
низинных и на своем протя¬ 
жении неоднородно по мощ¬ 
ности, составу и свойствам. 
Оно произошло путем зара¬ 
стания бывших озер, о че.м 
свидетельствуют подстилаю¬ 
щие торф донные отложения 
на окружающей пойме. Трас¬ 
сой канала пересекается круг¬ 
лое, еще не заросшее озеро, 
достигающее глубины 18,6 м. 

По характеру торфа за¬ 
лежь болота делится на две 
части: северную и южную. 
В северной части .мощность 
залежи достигает 6,5 дг, в юж¬ 
ной части — 4 м; средняя глу¬ 
бина залежи всего болота 4,5 ал. 
В северной части залегает сло¬ 
истый осоково-тростниковый 
торф волокнистого строения, 
подстилаемый глубокими мер¬ 
гелями, на некоторых участ¬ 
ках также слоистого строения 
(фиг. 39). Южная часть залежи 
состоит из древесного торфа 
(остатки березы, ольхи,, ивы), 
хорошо разложившегося — 
60—707г . В самой южной ча¬ 
сти торфяная залежь уходит 
под минеральный нанос и за- 
те.м кончается. 

б) Стратиграфия тор¬ 
фяной залежи. Верхний 
малоразложившийся слой тор¬ 
фа онбладает большой филь¬ 
трационной способностью и 
содержит большое количество 
пней. Собственно торфяная 
залежь состоит из отдельных 
горизонтов более разложив¬ 
шихся и более плотных, чере¬ 
дующихся с менее разложив¬ 
шимися и более обводненны¬ 
ми СЛ0Я.Ѵ1И. 

Слоистая систе.ма в участ¬ 
ках, где нет минеральных и 
илистых прослойков, предста¬ 
вляет собой как бы систему 
каркасных перекрытий, значи¬ 
тельно >'плотняющихся после 
осушения и увеличивающих 
несущую способность торфя¬ 
ной залежи. В отдельных го¬ 
ризонтах встречаются древес* 
ные пни, которые понижают 
строительные качества торфа. 
Влажность торфяной массы 
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вследствие неосушенности бо¬ 
лота достигает 88—89%, что 
понижает несущую способ¬ 
ность залежи и может вызвать 
деформации. 

В северной части болота 
торфяная залежь имеет мер¬ 
гелистые прослойки, делаю¬ 
щие залежь неблагоприятной 
в качестве основания для 
сооружений, так как прослой¬ 
ки мергеля .могут образовать 
плоскости скольжения отко¬ 
сов канала и сдвига сооруже¬ 
ний. 

в) Подстилающие 
торф грунты. Несущая 
способность торфяной залежи 
сильно ослабляется неустой¬ 
чивыми разжиженными под¬ 
стилающими торф пластами 
мергеля и ила. В северной 
части болота мощные слои 
мергеля, насыщенные водой 
(657<0, находясь у верхнего 
предела пластичности, имеют 
малый угол внутреннего тре¬ 
ния при отсутствии силы сце¬ 
пления и являются поэтому 
неустойчивыми как в откосах 
выемки, так и под сооруже¬ 
ниями. Эти разжиженные мер¬ 
гели являются глубокими дон¬ 
ными отложениями. 

В южной части болота 
дно канала частично проходит 
в минеральном грунте. Под за¬ 
лежью имеется в'падина глу¬ 
биной до 9 м от поверхности, 
заполненная весьма пестрой 
свитой разжиженных чередую¬ 
щихся пластов торфа, мерге¬ 
ля и илов. Впадина, имеющая 
крутые минеральные берега, 
питается, очевидно, напорны¬ 
ми грунтовыми водами и ле¬ 
жит на водоносном песке; в ка¬ 
честве основания для соору¬ 
жений она ненадежна. 

Заложенные на этом осно¬ 
вании опытные дамбы подвер¬ 
глись сдвигу в направлении 
выемки. Это заставляет пред¬ 
полагать, что в южной части 
болота, подстилаемой также 
ненадежными глубокими ила¬ 
ми, можно также ожидать 
сползания да.мб. 


ю 

н 


■е* 

а 

я 

я 

» 

г; 

Л 

а 

Я. 

я 

я 

я 

9І 

9* 

я 

я 

я 


н 

.0 

п 

я 

е 

н 


■ 

л 

о 


Пропущенная че¬ 
рез мясорубку 

ьі 

ш 

0,0000087 

00000058 

0,0000047 

0,0000057 

0.0000100 

влаж¬ 
ность в о/о 

о о> ю — 

1 1 1 

1 1 1 •І'С “41» л -тсс 

0^., об ОС 00 ОО 00 

Нарушенная 

структура 

б 

ш 

о 

ОО ООООО ОО 

влаж¬ 
ность в ^/о 

83,80 

83,80 

88,31 

87,6 

83,10 

82,89 

84,38 

85,97 

86,28 

85,82 

85,58 

Грубо нарушенная 
структура 

в см (сек 

0,000258 

0,000119 

0.000135 

0,0000837 

0,000379 

влаж¬ 
ность в '^0 

с- со іс 

, 1 сбооа> , , ю 

1 1 -г ю'іоіо 1 1 -т 

ОО 30 сбое ос 

Ненарушенная і 

структура 

т 

в 

0,00250 

0,002430 

0,002150 

0,006570 

0,001400 

0,000117 

0,С02410 

0,001330 

, о 

Я во 

® о 
я 

84,25 

(к весу сы¬ 
рого торфа) 
88.95 

84,52 

85.37 

85.55 

86,20 

86,32 

84.83 

Ботаническая характе¬ 
ристика 1 

1 

Тростниковый 

Тростниково-древесный 

Древесный с осокой 

Осоковый 

Осоковый с древесными 
остатками 
Древесно-осоковый 
Осоковый с древесными 
остатками 

озв 

НІЧНЧІГЭГуС 

1.547 

1,582 

1,660 

1,62 

1.548 
1,62 

1,537 

1,523 

О/о я НИН 
-ЭЖОІГбЯСІ 

чнэиэіэ 

о 3 о ою ОО 

оо ^ооюосооа. ^ 

®/о я 
чіаончіго^ 

9,84 

9,26 

10,62 

8,53 

11.0 

11,10 

12,50 

13,85 

мг я росін 
жіоріо 
ЯНИ9ЛІГД 

ю ю ю о о о о 
-Г сч' — -Г ^ 

10Ѵ09 со со со СЧСЧ 

Я0Н01Г9 счсо-^іс;ог>^ос 


()• 
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в южной части болото выклинивается в илы, прослоенные торфяными 
линзами; сверху система илов покрыта минеральным слоем суглинка. Эти 
болотные илы являются непрочным основанием под сооружения. 

г) Технические и ме- 
ханические свойства 
торфа. Степень разло* 
ж е н и я торфяной массы бо¬ 
лота, за исключением верхне¬ 
го слоя, в среднем выше 50?<, 
что дает возможность при 
дроблении и перемешивании 
торфа получить однородную 
достаточно плотную массу; 
предварительно должны быть 
удалены твердые пни и корни. 
Степень разложения торфа 
в отдельных горизонтах зале¬ 
жи колеблется от 10 до 987<. 

Степень влажности 
на многих участках находится 
у предела насыщения, так как 
болото мало осушено. Золь¬ 
ность залежи значительно 
отклоняется от норм для луго¬ 
вых болот, достигая 25—309^ 
и более. Это произвошло от¬ 
того, что в заливаемую весен¬ 
ней и дождевой водой пой.му 
приносилось значительное ко¬ 
личество минеральных нано¬ 
сов, которые и повысили про¬ 
цент зольности, особенно в 
нижних горизонтах залежи. 
В ряде мест встречаются ми¬ 
неральные отложения в виде 
отдельных прослойков, состоя¬ 
щих из тонких мергелистых и 
глинистых фракций. Эти про¬ 
слойки могут явиться плоско¬ 
стями сдвига и скольжения 
сооружения; вследствие этого 
наличие указанных прослой¬ 
ков значительно понижает 
тгрочностьнесущего основания. 

Фильтрационная 
способность. Высокая 
степень разложения торфа 
позволяет хорошо смешивать 
торфяную массу, отчего зна¬ 
чительно уменьшается коэфи- 
циент фильтрации. Вследствие 
этого торф болота вида VII 
можно рассматривать не толь¬ 
ко как строительный, но и как 
противофильтрационный ма¬ 
териал. Малая водоотдача торфа служит признаком весьма длительной 
осадки торфяного основания под сооружениями. Фильтрационная способ¬ 
ность торфа с нарушенной и ненарушенной сттруктурой, определенная по 
способу проф. Каменского, характеризуется следующими данными (табл. 31). 





Таблица 31 


Коэфицненты фильтрлцои торфа на болоте вида УІ1 (но способу проф. Каменсвого) 


№ блоков 

Коэфициент 
фильтрации Кіо* 

! в см/сек 

1 

Истинный удель¬ 
ный вес 

Глубина взятия 
пробы в м 

Влажность к весу 
сырого торфа 
в % 

о 

Ш 

н- 

и 

о 

я 

ч 

О 

со 

о 

о 

го 

х° 

В 

б в 

Вид торфа 

ненарушен¬ 
ная струк¬ 
тура 

нарушенная 

С'фуктура 

1 

0,0010 

0,0010 

0,00052 

0.00048 

1,60 

1 0,5—0.7 

86,07 

7,98 

51,7 

Тростниково- 

осоковый 

2 

0,00125 

0,00180 

0,000010 

0.С00013 

1,61 

1.4-1.7 

86,6 

10,56 

43,5 

То же 

3 

0,00320 1 

0 .00101) 

0.00072 

0,00093 

1.64 

2,2—2.5 

1 90,7 

9.17 

1 39,8 

Т ' же 

4 

0.00125 . 
0.00084 

0,000330 

0,000341 

1,62 

3,0-3,3 

89,34 

9,09 

35,0 

Травянисто- 

тростниково- 

осоковый 


При напоре 12,5 м и фильтрации сверху вниз коэфициент фильтрации 
массы значительно уменьшается (табл 32). 

Таблица 32 


Коафицяенты фильтрация торфа на болоте вида VII при напоре 12,5 м 


1 воіічио 

Характеристика 

торфа 


2 

о 

Перед опытом | 

После опыта 

о 

с. 

І ^ 

и 

я в 

<Т) — 

О г 

я 

Влажность 
в % 

Содержание возду¬ 
ха в объеме в % 

Влажность 

в ‘Ѵ„ 

Содержание возду¬ 
ха в объеме в 

Зольность в ‘V 

о 

се 

О. 

.0 

|5- 

и О) 

весовая к сы¬ 
рому торфу 

объемная к су¬ 
хому торфу 

1 

а 

о >> 

* о. 

« в 

ев 

V о 
в с. 

о: с. 
се о 

і: 

го 5; 
о о 
о X 

17 

Осоково-древесный 

9,5 

75 

82.36 

677 

6.6 

80,78 

609 

6,3 

0.0С00036 

16 

Осоковый 

7,5 

56 

79,38 

577 

5,3 

77,10 

505 

6.3 

0,0100018 

14 

Осоковый с вахтой 

26,9 

77,5 

81,42 

807 

4,05 

79,62 

721 

— 

0,00000162 


замергелев. 










15 

То же 

26.9 

77,5 

80,02 

738 

9.6 

77,60 

638 

6,2 

0.00000158 


Водопроницаемость торфа, определенная на приборе Терцаги, характе¬ 
ризуется следующими цифрами (табл. 33). 

Пластичность торфа характеризуется цифрами, данны.ми в табл. 34. 

Данные о технических и физико-механических свойствах торфов бо¬ 
лота вида VII см. также ниже, глава VII, п. 2, д. 

Угол естественного откоса мергеля определялся в лаборатор¬ 
ных условиях при различной степени густоты массы. 

Минимальное значение получено для сильно разжиженной в воде 
массы, заложенной в стеклянную банку, поставленную под углом 45®; 
после 20 .мин. 9=23°20'. 

Для получения максимального значения ^ банку без воды наполняли 
разжиженным мергелем и ставили под углом 45® на 20 мин., после чего 
воду сливали; по истечении 10 мин. банка ставилась вертикально. Замеры 
показали ѵ = 39® 10'. 
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Таблица 33 


Коэфнцшенты фндьтрацжв торфа на бо¬ 
лоте вндп VII (на прнборе Терцагн) 


ш 

с 

н 

3 

О 

Характери¬ 

стика 

торфа 

Удельное давле¬ 
ние ' в кгісм" 

Содержание твер¬ 
дой фазы в % по 
объему 

Коэфнцнент филь¬ 
трации А'іо“ 
в смісек 

1 

Глубина 

0 

10,5 

47 000-10 « 


1,2 ж, струк- 

0.Н5 

10.9 

2 700-10 « 


тура не на¬ 

0.325 

12,2 

230-10-8 


рушена 

0.676 

14,5 

25 10-» 



1.05 

15.8 

22 -10-8 



1,70 

18.8 

23-10-8 

4 

Образец 

0,019 

9.3 

680 - 10-8 


с нарушен¬ 

0,050 

10.3 

400•10-8 


ной струк¬ 

0,100 

11.4 

00 

о 

о 

1 

X 


турой 

0,208 

12.4 

100 -10-8 



0.520 

14,3 

80-10-8 



1.00 

16,0 

75 - 10-8 



2,28 

18,7 

4 -10-8 



4.2 

21.4 

17 - 10 8 


Таблица 34 


ІІдаетачяоеть ■ накснмальная яолекулнр- 
пая влагоемкость торфа на болоте вида VII 


Место взятия 

образцов 

Верхний 
предел 
пластич¬ 
ности в % 
/* 

Нижний 
предел 
пластич¬ 
ности в о/о 
А 

Макси¬ 

мальная 

молеку¬ 

лярная 

влаго¬ 

емкость 

Южная попе¬ 

429,1 

230,9 

218,0 

речная дамба 

587,6 

381,0 

224,7 


604.2 

301.1 

214.4 


— 

— 

217,8 

Минеральное 

607,0 

315.0 

234,0 

дно болота 

601.0 

217,0 

213,0 


Данные, характеризующие физи¬ 
ко-механические свойства мергелей и 
замергелеванных торфов, даны в 
табл. 35 и 36. 

Характеристику строительных 
свойств илистых грунтов см. гла¬ 
ву ѴПІ, п. 3, табл. 66. 


N. БОЛОТО ВИДА VIII 


а) Расположение и тип болота, характер торфяной 
залежи. Болото расположено по речке, имеет удлиненную форму и тя¬ 
нется по трассе канала на протяжении 6 км. 

Торфяная залежь представляет собой типичное луговое болото, проис¬ 
шедшее в результате заторфования бывшего водоема и долины речки, 
о чем свидетельствуют отложения пресноводного .мергеля под торфяной 
залежью. Стратиграфический профиль торфяной зале>ки представлен ти¬ 
пичными горизонтами лугового торфа с незначительным включением дре¬ 
весных остатков пней ели и ольхи (фиг. 40). 

Минеральное дно, подстилающее торфяную залежь, имеет водораздел, 
которым болото делится на две части — северную и южную. В соответ¬ 
ствии с водоразделом дна гребень торфяного водораздела имеет крутое 
падение на юг местами с уклоном 0,025. Наклонный рельеф дна болота 
способствовал оползанию торфяного откоса в выемку канала по жидким 
мергелям. Вследствие осушки болота с поверхности и разработки болота 
фрезерным способом самый поверхностный слой .местами выветрился на 
глубину 0,25—0,30 м. Торф этого слоя обладает большой фильтрационной 
способностью, плохо с.мешивается и как строительный материал не может 
применяться. 

Следующий горизонт торфа мощностью 1,30 м представлен гипново- 
осоковым торфом со степенью разложения в верхнем слое 30—40%, по¬ 
степенно увеличивающейся к нижнему ярусу до 50—60% . Глубже следует 
\-м слой донного отложения модификаций осоково-гипнового торфа с мер¬ 
гелистыми прослойками, принимающими ѵ дна залежи характер заторфо- 
нанного мергеля. 

, б) Подстилающий торф минеральный грунт предста¬ 
вляет собой мергель, достигающий .мощности 3 /и. Разжиженный слой мер¬ 
геля подстилается синим болотным суглинком различной мощности, запол- 
НИВШИ.М бывшие мульды и старые русла протоков между гребнями твер- 

.46 




Таблица 35 


Физико-механячесжис свойства мергелей н эанергелеванных торфов болота вида VII 




1 



№ блоков 




71 

72 

1 73 

1 74 


Наименование 

показателей 

Слоистый мер¬ 
гель с травяно¬ 
тростниковым 
торфом, золь¬ 
ность 47,8°/о от 
сухого ве¬ 
щества 

Волокнистый 
мергель с осо- 
ково-тростни- 
ково-гнпновым 
торфом, золь¬ 
ность 30,бОО/о 

Слабо замерге- 
леванный тро- 
стниково-гип- 
новый торф с 
зольностью 
25.40/0 

Слоистый за- 
мергелеванный 
гипново-осоко- 
во-травяно- 
тростниковый 
торф с зольно¬ 
стью 14,72о/о 

Іі 


проба в вер¬ 
тикальном на¬ 
правлении 

проба в гори¬ 
зонтальном на¬ 
правлении 

проба в вер¬ 
тикальном на¬ 
правлении 

проба в гори¬ 
зонтальном на- 
правленин 

проба в вер¬ 
тикальном 

направлении 

проба в гори¬ 
зонтальном 

направлении 

1 

1 

Свойства мергс.ія 
в забое: 








а) Влажность весовая 
в % к сухому ве¬ 
ществу 

297 

297 

351 

351 

450 

463 


б) Объемный вес 

1,09 

1,09 

0,80 

0.80 

0,885 

1 ,о;) 


в) Удельный вес 

2.09 

2,09 

1,98 

1,98 

1.71 

1,58 


г) Порозность (весо¬ 
вая влажность к сы¬ 
рому торфу) в о/о 

87,25 

87,25 

90,70 

90,70 

90,59 

88,57 


д) Коэфициент пороз- 
ностн 

Пластичность; 

(),85 

6,85 

9,85 

9,85 

9,62 

7,75 


а) Верхний предел 

502 

502 

455 

455 

350 

652 


б) Нижний предел 

242 

242 

222 

2 Л> 

326 

362 

3 

в) Число пластично¬ 
сти 

Трение н сцепление 
при ненарушенной 
структуре и с под¬ 
готовкой 

а) Угол сдвига при 
нормальном давле¬ 
нии в гіем- 

260 

-60 

233 

233 

24 

[ 

290 


1 000 

5ГЗ()' 

4940' 

52°40' 

51°00' 

54°05' 

53®00' 


2000 

33°30' 

37<>55' 

46^0' 

47°15' 

4т' 

42®20' 


5000 

35'30' 

25°30' 

35^' 

45*^40' 

86°05' 

ЗО^Зб' 


б) Угол внутреннего 
трения 

22^45' 

20®35' 

25^06' 

4140' 

29040 / 

21 ° 10 ' 


в) Сила сцепления 
в г/сж- 

800 

825 

1 150 

300 

800 

1050 


дого минерального дна. Отложения суглинка обильно питаются выклини¬ 
вающейся грунтовой водой. 

При прорытии канала уровень напорных вод поднялся до мергелистых 
слоев, что делает все основание под залежью неустойчивым, так как по 
разжиженному слою мергеля, имеющему малый угол внутреннего трения, 
Еіозможно скольжение торфа (см. ниже гл. XI. п. 9 и фиг. 90). 

в) Применение торфа. Срединные слои торфа болота вида VIII 
со степенью разложения выше 50% оказались вполне пригодными для 
отсыпки дамб, а также для понуров и экранов. Однако рациональное 
использование этого торфа в сооружения было воз.ѵіожно только после 
интенсивного глубокого осушения. 
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Фпзико-механочсскиѳ свойства мергелей болота видя VII 


Трение и сцепление 

я вин 

-эігиэпэ пігиэ 

О юсчо— соооо юоо 

сч ОС005С5 ОіО^іО о>оою 

сч ^СОСЧ.-і счюсч счео 

ВИНЭ(ІІ олэн 

-нэсІхХня іголХ 

о ^юіоо оюю^ іЬого 

со (М^^СО О’^’-НСО Юг^сО 

о оООО ОПОо ООО 

<0 ТГОООЮ ’Ч»*С 0 СЧ^ сою — 

сч СОСЧСЧСЧ сососчсч сосче^ 

угол сдвига при нормальном давлении | 

гЖз/г 000 01 

1 1 1 і 1 1 1 1 1 1 1 

сч сч сч 

гЯ'г/г 0005 

о ооюо оооо ою 

гг •-•СОгГСО -ГСООЮ -ГГСЧ 1 

0. ОоОі ОООо оо 1 

О ЮОО — ■^юооео -ГСО ' 

со сосчсосо совосчеч сосч 

і>гФ 000 е 

5 о ю 

1 1211 м§:і ісі 

со см сч 

000 6 

юоо 

1 1 5 1 1 1 і: 1 1 1 § 

со со со 

гЯ'л/г 000 I 

о ооюо ООоОО ООІ?Э 

со СОЮСОСО — оосо — счео 

^ оо-о г>5оо «2^2. 

-гг оооіос- соеМю-^ сооіо 

со ООСОСОСО ’^тгтгсо ТГСОСО 

гжз/г 052 

Ъ о^ ^ ЪЪ о ою 

^ ГРІГ^ ?Г1 

юсо'о Ю^г'о СОСО* 

ю юю о ЮЮ Ф юю 

Г.^^/2 0 

I' 111° 1 1 1 ^ 111 

имаоюл 
-ігои €99 иігн 
цомяоюлігои э 

Без 

подгот. 

с подгот. 

V 

Без 

подгот. 

с подгот. 

» 

Без 

подгот. 

с подгот. 

щ 

ш 

есілімХ(ііэ 

іа . І. І а . 

а>>>“ •‘С.* “ • *о>> * •о. 

2-0. то — с, 

Пластичность 

иіэон 

-ьиіэвіги оігэиь 

тг 

— гі'^тго» сГо>сГ 

сч счечеч— ^Г-І^СО сососо 

ІГ9Ѵ 

-9СІи иинжнн 

сч < 1 ^ сч — ^ сч С'і сч 

о ОіООС- смечеч 

ІГ9ІГ 

-эби ЦИНХСІЭѲ 

118,6 

118,6 

118,6 

118,6 

85,2 

85,2 

85,2 

85,2 

163,5 

163,5 

163,5 

163,5 

Свойства мергел5і в забое 1 

иіэонеосіои 

інэипиф€ом 

ю Ю Ю Ю о 

°Ч. °Ч. °Ч. сч_ сч (м ^ о о.^ 

^ ’Т-тСтГО ОЮСОЮ ююю 

“/о я 
чіэонсосіои 

о ^ООЮ ЮЮЮІІ? ююю 

Оі Г_(>.^..СО СОС^^СО 

см счечечю юююсо согосо 

ос оооооосзо ооооооои оооссе 

39 я ЙПНЧІ'-ЭІГХ 

2,393 

2,393 

2,393 

2,393 

2,35 

2,35 

2,35 

2,35 

2,24 

2,24 

2,24 

2,24 

Э9Я ИІЧНИ9Ч.90 

1,119 

1,119 

1,119 

1,119 

1,115 

1,115 

1,115 

1,115 

1,И9 

1,149 

1.149 

1.149 

*^Я1Э 

-9^90 ХнОХ^Сэ 
я % о ВЕ0ОЭ 
-90 ЧІЭОНЖВІГЯ 

« 00 оо да 

^ ’ТѴ’^со содасоос 00 00 00 

1 со сососоо ООО 

со со со со ^ сч сч (.4 сч сч 

Ха} актери- 

стика 

мергеля 

Мергель 
с ракушкам и 

То же 

0 

п 

Заторфован- 
кый мергель 

То же 

п 

Мергель 

чистый 

То же 

0 

1 аолоі'9 

1 — сч го 










































ГЛАВА V 


ТОРФЯНАЯ ЗАЛЕЖЬ К.4 К НЁСУЩББ ОСНОВАНИЕ 

В широких кругах строителей распространено мнение, что торфяной 
грунт мало или вовсе не пригоден в качестве несущего основания под 
сооружениями и насыпью. В связи с этим изучению строительно-механи¬ 
ческих свойств торфа до последнего времени почти не уделялось внимания 
и до сих пор нет классификации типов торфяного основания, выработан¬ 
ной на основе геотехники. 

Приведенные в книге проф. Терцаги «Инженерная геология», стр. 205, 
сводки работ с торфом и на торфяных болотах Вигіоп и классификация 
торфяных грунтов іпо Дахновскому являются не только неполными, но и 
односторонними, так как автооы совершенно не считаются ни с ботаниче¬ 
ским составом торфяного грунта, ни со стратиграфией торфяных залежей. 

Практика строительства канала Москва — Волга показала, что нельзя 
ограничиваться только изучением коінсистенции торфа, структуры его, раз¬ 
жиженности и пр. При исследовании торфяных болот на канале были 
подробно выяснены ботанический состав торфа, степень разложения его, 
наличие зольных, илистых и пнистых прослойков и водоносных горизон¬ 
тов, а также произведено исследование подстилающих торф мягких мине¬ 
ральных грунтов — илов, мергелей и сапропелей. 

Следует отметить, что даже расширенные тюлевые и лабораторные 
исследования залежей торфа не давали полных данных для всесторонней 
геотехнической характеристики торфяных грунтов. На подобное обстоя¬ 
тельство указывает и проф. Терцаги в отношении .минеральных грунтов, 
отмечая неполноту и односторонность данных только геологического 
исследования для строительных целей без геотехнической оценки. 

1. типы ТОРФЯНЫХ оснований 

На основании полученных исследовательских материалов .можно вы¬ 
делить следующие три основных типа торфяных оснований на канале 
Москва — Волга: 

1 ) погребенные торфяники под .минеральными наносами; 

2 ) открытый тип чистых верховых и луговых торфяных залежей и 

3) с.мешанный тип торфяно-пойменных и торфяно-озерных болот 
с включениями мягких минеральных грунтов. 

Указанные три типа, из которых каждый имеет свои подразделения, 
нс равноценны в качестве несущего основания под сооружения. 

Первый тип — погребенные торфяники, к каковому можно 
отнести южную часть болота вида IV, является сравнительно надежным 
основанием под сооружения. В этих торфяниках произошел как бы есте¬ 
ственный обжим торфа, вследствие чего масса уплотнилась и осела; осадка 
этих торфяников под нагрузкой сооружения будет сравнительно неболь¬ 
шой и равномерной. Это обстоятельство должно навести строителя на 
мысль о полезности предварительных песчаных -пригрузок площадок от¬ 
крытых торфяников, предназначенных под основание, в целях уменьшения 
интенсивности первоначальной осадки под сооружением, часто сопрово¬ 
ждающейся, при быстром увеличении удельной нагрузки в период возве¬ 
дения сооружения, деформацией торфяного основания. 

Второй тип — открытые чистые торфяные болота вер¬ 
хового и лугового характера — всецело состоит на всем стратиграфиче- 
СКО.М профиле из отдельных горизонтов торфа без минеральных линз и 
илистых и мергелистых (часто разжиженных) прослойков, характеризую¬ 
щих озерные отложения. Этот тип как несущее основание уступает в проч¬ 
ности типу погребенных торфяников и может быть разделен на две группы: 
из них первая представляет собой достаточно однородные по ботаниче- 
ско.му составу и степени разложения слои торфа моховых, переходных и 
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луговых оолот; вторая же группа отличается слоистым строением как 
н отношении ботанического состава и степени разложения торфа, так и 
вследствие включения в торфе горизонтов пней, залегающих на некоторых 
болотах в несколько ярусов (болота вида I, 111 и V). 

Слоистость торфяных болот обусловливается историей их образования 
и развития, происходившими изменениями в условиях питания залежи, 
сменой растительных формаций (растений — торфообразователей), сменой 
засушливых и влажных климатических периодов, периодическим обводне¬ 
нием и облесением болот и др. 

Из торфяников, пересекаемых каналом, наиболее резко выраженное 
слоистое строение имеет верховое болото вида V, а также болото вида 1. 

Вторая слоистая группа болот рассматриваемого типа является менее 
устойчивым основанием по сравнению с первой. Как известно, меньшая 
устойчивость слоистых оснований по сравнению с основаниями, сложен¬ 
ными из однородного грунта, имеет место и в минеральных основаниях. 
С точки зрения устойчивости торфяного основания большую роль играет 
чередование пнистых горизонтов, а также сильно и слабо разложенных 
пластов торфа. Сильно разложившиеся пласты торфа отдают воду под 
нагрузкой медленнее, нежели менее разложившиеся слои, поче.му и іпро- 
исходит неравномерное обезвоживание основания, вызывающее обычно 
нежелательную неравномерную осадку. Сильно разложившиеся пласты бо¬ 
лее легко поддаются выпиранию под нагрузкой, а также представляют 
опасность в отношении скольжения и оползания откосов выемки; гори¬ 
зонты древесных пней представляют угрозу в отношении увеличения 
фильтрации в основании. 

Ботанический состав торфа отдельных пластов залежи .мало влияет на 
устойчивость торфяного основания и в большей степени сказывается на 
величине и степени равномерности осадки основания, а также на фильтра¬ 
ционной способности торфа. 

Третий тип — с.мешанный тип торфяно-пойменных и 
м т о р ф я н 0-0 3 е р н ы X болот, торфяная залежь которых прослоена 
или подстилается неустойчивыми пой.менными или озерными отложениями. 
Этот тип в качестве несущего основания отличается наименьшей устойчи¬ 
востью по сравнению с первыми двумя. На строительстве канала Москва — 
Волга из неустойчивых мягких минеральных отложений, включенных в тор¬ 
фяники этого типа, встречались мергелистые отложения, аллювиальные 
илы и в некоторых случаях сапропели. Особенно мощными слоями мер¬ 
гель залегает на болотах вида VII и ѴІП, а также в южной части болота 
вида 111. 


2. ПОДСТІІЛАІОи^ИЕ ТОРФЯНУЮ ;ІАЛЕЖЬ МЯГКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ 

На довольно большом количестве болот, пересекаемых трассой канала 
Москва — Волга, были встречены за мергелеванные торфы и за- 
торфованные мергели. 

Болотный м е р г е л ь отличается от сухопутного малой устойчи¬ 
востью и представляет рыхлую осадочную породу, отложившуюся в озерно- 
болотных условиях; он подстилает торфяные залежи, происшедшие в ре¬ 
зультате заторфования озер и водоемов, или прослаивает торфяные 
пласты. Часто встречается озерный пресноводный мергель, который зале¬ 
гает иногда довольно мощными слоями, достигающими 4—5 ді и имею¬ 
щими слоистое или однородное строение. На болоте вида Ѵ111 глубина 
залежи слоистого мергеля местами достигает 4—5 м (фиг. 40 и 41). Тор¬ 
фяная залежь болота вида VII подстилается слоем аморфного мергеля 
мощностью 2,0—3 лі (фиг. 39 и 42). 

Мергель прибрежного образования содержит в виде крупных отложе¬ 
ний в преобладающем количестве остатки раковин моллюсков, в меньшем 
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числе остатки ракообразных. Мергель глубоководного отложения как и 
замергелеванный торф не содержит остатков раковин. Мергель содержит 
от 30 до 707о кальциевых солей, преимущественно карбоната кальция, ко¬ 
торые бурно вскипают с соляной кислотой (СаСОз + 2НС1 = СаСІ 2 -|- 
+ Н 5 О + СО 2 ). Остальная часть состоит из песчаных, глинистых и или¬ 
стых элементов, часто значительно гуммифицированных. В чистом виде 
мергель представляет собой светлосерую .массу, во влажном состоянии 
мягкую, эластичную, слабо сцементированную. В сухом состоянии масса 
становится хрупкой, легко рассыпается при сдавливании в руке. Мергель, 
имеющий большое количество глины, при высыхании становится твер¬ 
дым. Вследствие своего органогенного происхождения мергель в боль¬ 
шинстве случаев содержит некоторое количество растительных остатков, 
в различной степени гумификации — гипновых мхов, тростника, осок во¬ 
дяных растений (рдесты) и иногда древесины. При содержании гумифици¬ 
рованного органического вещества мергель имеет 
во влажном состоянии те.мную окраску, светлеющую 
при высыхании. При содержании большого количе¬ 
ства органического вещества .мергель переходит в за¬ 
мергелеванный торф. 

Мергель имеет .малый угол внутреннего трения 
и малую силу сцепления. При естественной влажно¬ 
сти (64—65‘/с) мергель по консистенции прибли¬ 
жается к текучему состоянию (стр. 85). 

Опыт строительства канала Москва — Волга по¬ 
казал, что болотный мергель как несущее основание 
и как строительный материал является ненадежным. 
Примесь мергеля значительно понижает строитель¬ 
ные качества торфа. 

Аллювиальные илы, отлагающиеся под 
торфяной залежью и заполняющие часто неровный 
рельеф твердого минерального дна болота, особен¬ 
но МОЩНЫ.МИ слоями залегают в южной части бо¬ 
лота вида VII и на болоте вида IV. По своему со¬ 
ставу и структуре илы весьма разнообразны: сугли¬ 
нистые в верхних слоях они переходят в нижних 
слоях в супесь. Вскипание с кислота.ми (более бур¬ 
ное с суглинистыми илами и менее — с супесчаными) 
обнаруживает в илах различную по количеству при¬ 
месь мергеля. В отдельных слоях илистых отложе- 
Фнг. 41. Слоистый ѵер- ний встречаются древесные пни частью значитель- 
гель болота вида VIII. ных раз.\іеров (ольхи, берозы, реже — хвойных), что 
указывает на с.мену кли.матических периодов в тече¬ 
ние образования болота. В естественном состоянии 
влажность илистых слоев превышает предел текучести по .Лттербергу, 
вследствие чего нарушение структуры слоев нагрузкой или выемкой 
обращает илы в текучее состояние. Угол внутреннего трения илистых 
отложений в южной части болота вида VII колеблется от 8,55 до 17,0'', 
тогда как для чистого торфа, лежащего в верхнем горизонте того же 
шурфа, угол внутреннего трения в статических условиях достигает 
18,0"—30,0 '. Поэтому на торфяных болотах, подстилаемых илисты.ми от¬ 
ложениями, откосы выемки уполаживались на канале Москва—Волга от 
1 :4 до 1 :5 и 1:7. 

На основе проведенных исследований и производственной практики 
выяснилось, что далеко не все торфяные болота удовлетворяют строитель¬ 
ным целям: торфяные залежи, подстилаемые твердыми 
минеральными грунтами, являются прочным основа¬ 
нием; торфяные же залежи, подстилаемые илистыми и 
мергелистыми грунтами, являются непрочным осно¬ 
ванием. 
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г ПРАКТаКА ОСТАВЛЕНИЯ ТОРФЯНЫЗ^ залежей в качестве несущего 

ОСНОВАНИЯ 

Разнообразие свойств торфяных грунтов и условий их применения на 
строительстве канала Москва — Волга заставили тщательно продумать 
в каждом конкретном случае возможность оставления торфа в основании 
сооружения. Потребовался индивидуальный подход не только к каждому 
болоту, но и к каждому характерному участку одного и того же болота. 

Например торфяная залежь, изобилующая крупными древесными 
остатками, корнями и пнями деревьев и подстилаемая прослойками замер- 
гелеванного ила, была полностью удалена из основания левобережной 
дамбы Иваньковского водохранилища. На болоте вида V, где толща тор¬ 
фяной залежи прослаивалась четырьмя горизонтами крупных торфяных 
пней, торф был также удален из основания верхнего откоса приканальных 
дамб. Участки торфа этого болота, которые подстилались мощным слоем 
замергелеванных илов толщиной 1,0 —1,5 аг, были также по.тностью уда¬ 
лены из основания дамб до твердого грунта. Пожтилаемый замергеле- 
ванными илами торф, оставленный в основании низового откоса этих 
дамб, был выдавлен из-под дамбы за подошву откоса вследствие значи¬ 
тельной удельной нагрузки 
и быстрых те.мпов произ¬ 
водства работ. 

Южная часть торфяной 
залежи болота вида III мощ¬ 
ностью 2,0—2,5 л, подсти¬ 
лаемая разжиженными мер¬ 
гелями и содержавшая боль¬ 
шое количество твердых 
древесных пней, была уда¬ 
лена из основания до твер¬ 
дого минерального гунта — 
синей болотной глины, под¬ 
стилаемой крупным водо¬ 
носным песком. 

На участке минеральных 
дамб высотой 8,0—11,0 лі 
торфяная залежь лугового 
характера болота видаі, «прослоенная тремя, а в некоторой части четырьмя 
горизонтами крупных пней, удалена по всей ширине основания дамб до 
твердого минерального гр>шта, состоящего из водоносного песка, в верх¬ 
ней части переслоенного тонкими глинистыми прослойками. Основанием 
к удалению торфа, местами достигавшего мощности 4 ді, послужило нали¬ 
чие в нем древесных остатков в виде пней, стволов и корней, пронизываю¬ 
щих торф весьма неравномерно. Это заставляло опасаться возможности 
выпирания торфа из-под высоких да.мб вследствие большой удельной на¬ 
грузки и возможности фильтрации торфяного основания через пнистые го¬ 
ризонты торфяной залежи, а также воз.можности образования трещин в теле 
дамб вследствие значительных и притом неравномерных осадок торфа. 

На болоте вида VII в северной части торфяная залежь включала в ниж¬ 
них горизонтах (Прослойки чистого мергеля и замергелеванные слои торфа, 
подстилаемые неустойчивыми, легко деформируемыми и даюіци.ми неравно¬ 
мерную осадку мергелистыми слоя.ми. 

Отсыпанная быстрым темпом из замергелеванного торфа и на мерге¬ 
листом основании западная приканальная опытная дамба высотой 
3,0—3,5 яі дала продольные трещины шириной до 0,5 м и глубиной до 
1,5 дг. Произошло также выпирание откоса выемки русла канала, прохо¬ 
дящего в неустойчивых мергелях (фиг. 42) Ч Вследствие этого в северной 


^ См. ниже гл. VIII „Деформации сооружений из торфа и на торфяных основа¬ 
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части болота вида VII торф был полностью удален гидромониторным спо¬ 
собом и тем же способом вместо торфа были намыты песчаные дамбы. 

В остальной части этого болота торф оказался осоково-древесный более 
однородного строения, и он был оставлен в качестве несущего основания 
под дамбами. Такое решение базировалось на удовлетворительных резуль¬ 
татах, полученных при возведении сооружений на опытном участке того же 
болота, где торфяные да.мбы на торфяно.м основании, отсыпанные раз.ме- 
рснным те.мпо.м, оказались вполне устойчивы.ми. 

Весь.ма пестрый по своему составу торф с прослойками мергеля и ила 
и подстилае.мый .мощным слоем чистых мергелей и илов был оставлен 
также в основани западной приканальной да.мбы, однако с проведение.м 
следующих мероприятий: 1) откос вые.мки торфа был у положен до 1:5; 
2) ширина берм между верхней бровкой выемки и нижним напо<рнЫм 
краем дамбы была доведена до 16 л вместо типовой ширины в 1 м; 3) от¬ 
косы выемки канала, бер.мы и напо:рные откосы дамб были пригружены 
песко.м. 

На участках в пойме р. Икши торфяные грунты были полностью уда¬ 
лены из основания минеральных да.мб до твердого грунта. Эти болота 
только с поверхности покрыты слое.м (1,5—2,5 лі) чистого тростниково¬ 
осокового торфа; подстилаются же они .мощными слоями (1,0--1,5 л) мяг¬ 
ких суглинистых и супесчаных грунтов с .мергелистыми отложения.ми, 
вследствие чего представлялась опасность в смысле выпирания и неравно¬ 
мерных осадок, могущих вызвать трещины в основании минеральных 
дамб. 

На болоте вида VIII на одном участке торф был оставлен в основа¬ 
нии приканальных дамб, несмотря на то, что нижние горизонты 
торфяной залежи за.мергелеваны, и торфяная залежь подстилается мерге¬ 
листыми и илистыми мягкими грунта.ми. Оставить здесь торф оказалось 
ВОЗ.МОЖНЫМ потому, что ко времени возведения дамб русло канала было 
полностью прорыто, и небольшие по высоте дамбы (2,5—3,0 л) возводи¬ 
лись на уже осушенной и хорошо осевшей торфяной залежи. В более 
опасных местах были уширены бермы и откосы уположены до 1:5. 

4. ЦОДГОТОВКА ТОРФЯНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД СООРУЖЕНИЯ 

Подготовительные мероприятия в отношении торфяных оснований 
.можно разделить на две группы: а) мероприятия, направленные к уплот¬ 
нению основания и стабилизации осадки, — осушение, .минеральная при¬ 
грузка и б) мероприятия подготовительного характера на поверхности 
залежи — сводка леса, корчевка пней, удаление волокнистого слоя торфа 
с поверхности. 

На стабильность торфяного основания существенное влияние помимо 
состава и строения торфяной залежи и подстилающих торф грунтов ока¬ 
зывает влажность. Торф в неосушенной естественной залежи содержит 
всего 9—10% твердого вещества, т. е. грунтовой скелет составляет лишь 
одну десятую часть. 

а) Осушение залежи. Осушением торфяного основания дости¬ 
гается: 1) уплотнение верхнего торфяного слоя и повышение несущей 
способности торфяного основания; 2) более равномерная осадка торфяной 
залежи в основании сооіружений, что особенно важно в начальный пе¬ 
риод осадки торфа под нагрузкой, когда возможно ожидать деформации 
при ускоренном темпе работ, превышающем ежедневную нагрузку свыше 
15 г/см‘\ 3) увеличение угла внутреннего трения и силы сцепления торфа 
и г) повышение прочности сооружений, отсыпаемых на осушенном тор(})я- 
ном основании. 

Осушение торфяной залежи производится открытыми канавами. 
В результате осушения влажность от предела насыщения 96—91% пони¬ 
жается на луговом типе болот до 84—85% и на верховом типе — до 85— 
869^. Потеря воды при осушении обусловливает повышение порозности 
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торфа и вызывает осадку залежи за счет сжатия пор иногда до —Ѵ.і от 
мощности торфяного основания. 

По наблюдениям на болоте вида ИІ. на участке лугового болота 
с мощностью торфа 5,0 лг и при глубине осушительных канав в 1,5 м, 
в течение одного года линейная осадка достигла 0,45 м, или 9% от глу¬ 
бины залежи. В данном случае площадь, на которой велись наблюдения, 
была уже осушена ранее, и поэтому после вторичного осушения осадка 
не достигла величины, обычно принимаемой для болот, осушаемых в пер¬ 
вый раз. 

На площади, к которой относятся вышеуказанные наблюдения, общая 
кубатура сырого торфа по замеру равнялась ^ 300 тыс. За годичный 
период работы осушительных канав объем залежи на опытной площадке 
уменьшился вследствие осушения и линейной осадки ее на 23,5 тыс. лі“, 
как это установлено повторной зондировкой. Выемка торфа из осуши¬ 
тельных канав равнялась всего 3 тыс. В результате кроме повышения 
несущей способности было достигнуто определенное улучшение условий 
работы на поверхности болота. 

Сопротивляемость торфяного основания вертикальной нагрузке па 
осушенной залежи болота вида VII при испытании с помощью нагрузоч¬ 
ных площадок «грибов» оказалась больше, чем на неосушенной залежи. 

Соотношение влажности на осушенном и неосушенном участках ха¬ 
рактеризуется следующими данными: 


Глубина взятия Влажность 

пробы в м торфа в 

Неосушенный участок 0,5 92 

1.0 90 

Осушенный участок 0,5 86 

1,0 88 


Линейная осадка торфа при удельной нагрузке в 0,30 кг/см^, соответ¬ 
ствовавшей переходу предела пропорциональности, на осушенном участке 
достигала 23,3 см, а на неосушенно.м—39,9 см, т. е. осадка на неосушен¬ 
ном участке была на 45,5% больше, че.м на осушенном участке. При ко¬ 
нечной нагрузке в 0,65 кг/см- осадка на осушенном болоте достигала 
109 см, а на неосушенном — 129,0 см. 

Упругая отдача на осушенном участке при удельной нагрузке 
в 0,30 кг/см^ равнялась 3,8 см и при окончательной нагрузке (0,65 кг/см-) — 
4,5 см. На неосушенном участке для тех же нагрузок упругая отдача 
составляла соответственно 4,6 и 7,0 см. 

Падение кривой осадки на неосушенном участке происходит быстрее, 
нежели на осушенном, особенно в начальный период испытания. Объяс¬ 
няется это относительно большим отжатие.м воды под давлением шта.\ша 
на неосушенном болоте. Кривая осадки при одинаковых нагрузках до 
перехода за предел пропорциональности во все время испытания выше 
по осушенному участку, чем по неосушенному. После периода упругой 
отдачи кривая осадки при аварийной нагрузке как для осушенного, так и 
неосушенного участка падает одинаково быстро. Это объясняется .мень¬ 
шей разностью в содержании влаги на обоих участках в более глубоких 
слоях, где уже не сказывается влияние осушительных канав (фиг. 43). 

Осушение торфяного основания достигалось также путем частичного 
прорытия выемки канала. Так, во время отсыпки торфяных дамб на тор¬ 
фяном основании на болоте вида VII основание под дамбы было сдано на 
отм. 128,0, в то время, как выемка канала была доведена до отм. 126,27 
по оси канала и до 127,4 — у напорного откоса. Таким образом отсыпка 
да.мб производилась одновременно с выемкой канала, что следует считать 
целесообразным с точки зрения равновесия земляных масс и возможности 
достижения «двухсторонней кубатуры» выни.маемого из русла канала и 
отсыпаемого в ядро дамбы торфа. 
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Основание мод торфяные дамбы осушалось боковыми канавами глу¬ 
биной 1,25 лі, шириной по дну 0,50 лі с откосами 1 : 1 и с уклонами 0,002. 
Эти боковые канавы шли перпендикулярно к оси дамб и направлялись 
в кювет, устроенный по оси выемки канала и имевший глубину 1,5 лі и 
ширину по дну 0,75 /и (фиг. 44). На фиг. 44 означают: Л — глубину канавы, 
а — ширину по дну и п — величину откоса 1:1. 

Осушительны.ми канавами достигается понижение уровня грунтозы.х 
вод на болоте, вместе с тем в соответствии с установившимся новым 



5; ^ ■ Сгема плана зобоеб 



Фиг. 44. Схема осушения торфяной залежи 
в выемке канала и схема забоев торфа. 

А — схема плана забоев: 

п — ссь кана.іа; <5 —кювет; ^ — боковые канавы: 
г —сетка забоев; д —дно канала; с —нижняя бровка 
выемки канала; ж верхняя бровка выемки канала; 
3 —контрфорсы. 

5 —поперечное сечение канала; 


Фиг. 43. Кривые осадки штампа 
на осушенной и неосушенной тор¬ 
фяной площадке болота вида VII. 


а —ось канала; <5—кювет; л —горизонт забоев; 
г—ступенчатая торцевая стенки контрфорса; д—под* 
стилаіошиГі торф минеральный грунт. 


уровнем Грунтовой воды садится (уплотняется) и поверхность торфяной 
залежи. Размеры понижения уровня от осушки можно вычислить по фор¬ 
муле: 


. /і,у^(100—іѴ^) 

"2^ Т2(100—» 


(28) 


где Уіі и /і, — глубины залежи первоначальная и после осушения; Ті и Уь» — 
объемный вес торфа до и после осушения, \Ѵ^ и ѴѴь — влажность .массы 
до и после осушения. Мощность залежи устанавливается буром Гиллера, 
а объе.мный вес и влажность — в лаборатории. 

Отдельные авторы дают размеры осадок в результате осушения на 
различных болотах, ^показанные в табл. 37. 

Торф слишком медленно отдает воду в осушительные канавы, осо¬ 
бенно при степени разложения его в 507^ и выше, поэто.му осушение за¬ 
лежи должно производиться не .менее чем за год до начала работ. По 
установленным правилам для торфяных хозяйств, добывающих торф на 
топливо, луговые болота осушаются за год, а моховые — за два года до 
начала разработки. 

Содержание влаги в торфяной залежи, оставляемой в качестве несу¬ 
щего основания или идущей в качестве строительного материала (напри¬ 
мер в отсыпку гидротехнических сооружений), должно достигать в ка¬ 
ждом отдельном случае своего оптимального значения в зависимости от 
вида торфа, степени разложения массы и типа возводимых из торфа 
сооружений. 

Для древесно-осокового торфа болота вида VII при степени разложе¬ 
ния торфяной массы 70—80% оптимальная влажность находится в пре- 
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лелах 83— 847с. На неосушенных участках, где естественная влажность 
достигала 86—87%, основание под дамбами было неустойчиво; отсыпку 


Таблица 37 

Размер осадвж м результате осушенмя 


Автор 

Харак¬ 

тер 

болота 

Глубина 
залежи | 
в м 

Глу- 

бина 

канав 

в м 

Срок 

действия 

канав 

лет 

Линей¬ 
ная 
осадка 
поверх¬ 
ности в м 

Инж. Крюгер 

Верховое 

о 

1 

1 

1.5 

0,70 

(Германия) 






То же 


10,0 

— 

3 

1.5 

То же 

ш 

10,0 

— 

14 

2,95 

Проф. Терцаги 


8.0 

1.2 

2 

1,00 

А. Корнелла 

Луговое 

3—10 

1,20 

3 

0.30—0,35 

Инж. Гергардт 

— 

5,0 

1.0 

Продолж. 

ПАТ\ ІЛ А Т1 

0,82 

Проф. Брудас- 

Моховое 

5,0 

1.5 

іісрнид 

То же 

0.45 

тов А. Д. 


5.0 

2,0 


0,70 



1 й.О 

2,5 


1,10 

Инж. Горшу¬ 


5.0 

1.5 

1 

0,45 

нов Д. М. 

Луговое 






и уплотнение торфа на 
таком основании как 
ручным, так и механи¬ 
ческим способами про¬ 
изводить было затруд¬ 
нительно; наблюдались 
явления оползания на¬ 
сыпи и выдавливание 
торфа в основании на¬ 
сыпи. 

В других случаях 
имели место и пере¬ 
сушки торфяного ос¬ 
нования, что также 
приводило к пониже¬ 
нию несущей способ¬ 
ности торфяного грун¬ 
та, главным образом 
вследствие образова¬ 
ния поверхностных 
трещин и усиления по 
ним фильтрации в ос¬ 
новании. 

Растрескивание основания особенно резко наблюдалось на замерге- 
леванном участке западной торфяной дамбы болота вида VII. Трещины 
появились через год после осушения, когда влажность в поверхностных 
слоях понизилась до 65—67%. Часть трещин была направлена парал¬ 
лельно бровке выемки русла канала и создавала угрозу оползания верх¬ 
них пересушенных слоев по подстилающему влажному слою торфа на 
уровне верхнего горизонта грунтовых вод. Часть трещин шла перпенди¬ 
кулярно к бровке выемки канала; они имели наибольшую ширину 
у бровки и суживались по направлению к оси основания дамбы. Между 
осью основания и сухим краем откоса дамбы было незначительное коли¬ 
чество трещин поверхностного характера, ввиду того что в этой части 
влага понижалась в меньшей степени, чем в полосе торфяного основания, 
граничащей с верхней бровкой выемки канала. Пикетажные колышки и 
граничные столбы обычно служили причиной появления трещин в торфя¬ 
ной залежи, иногда довольно глубоких, радиально расходящихся от стол¬ 
бов; точно так же устройство заборки на столбах для поддержания ка¬ 
менной наброски всегда вело к растрескиванию и расслоению сплошности 
торфяной залежи, а поэто.ѵіу пользоваться ими в торфяных грунтах не 
следует. 

Менее подвержено пересушке чистое торфяное основание. Однако 
при пересушке и здесь наблюдалось растрескивание верхних пластов. Это 
явление имело место на том же болоте вида VII, на западной стороне. 
На подготовленном осенью 1935 г. торфяном основании здесь в середине 
лета 1936 г. появились неглубокие трещины, развитие которых было пре¬ 
кращено начавшимся намывом на этом основании песчаной дамбы. Влаж¬ 
ность верхнего пласта в момент появления трещин достигала 79—^80%. 

Уменьшение влажности ниже оптимума и понижение ее до 707о не¬ 
допустимо, так как торфяная масса теряет пластичность и не восстанавли¬ 
вает ее при увлажнении вследствие необратимости коллоида торфа, кро¬ 
шится и не поддается уплотнению; в.месте с тем значительно возрастает и 
фильтрационная способность. 

Поэтому растрескавшийся в основании торфяной слой от пересушки 
или от влияния .мороза должен удаляться из основания перед приступом 
к отсыпке торфяных сооружений. 


7 8ак. 2?7 


Торф па с тіюнтелъстве Капала. 
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Профили 

торфяной залежи болот на канале 
Москва—Волга 

бслстобидаШ 


балете вида Ш 


б) Удаление верхнего торфяного слоя. Верхний слой 
торфяной залежи обычно представляет собой очес \ а ниже идет слой 
малоразложившегося волокнистого торфа. Этот слой обычно включает 
большое количество древесных пней и твердые остатки кустарниковых, 
пронизанные корнями и корневищами болотных растений, преимуще¬ 
ственно тростника, осоки, вахты и др. Корневища тростника глубоко ухо¬ 
дят в торфяную толщу и, разветвляясь, образуют вертикальные и гори¬ 
зонтальные ходы, по которым может и.ѵіеть место усиленная фильтрация. 
Это положение подтвердилось и в лабораторных опытах по проведению 
послойной фильтрации торфа с участков, образованных древесным и 
тростниково-древесным торфом. Значения коэфициента фильтрации для 
верхнего волокнистого слоя колебались от 0,0009 до 0,007 см/сек и даже 
поднимались до 0,5 см/сек. Однако на глубине 0,75 м того же шурфа коэ- 
фициент фильтрации уменьшался до 0,0002 см/сек. На глубине 2,5—3,0 м 
на болоте вида VII коэфициент фильтрации понижался до 0,00006— 

0,00008 см/сек. На этой 
глубине залегает погра¬ 
ничный горизонт со сте- 
пенью разложения торфа 
50% и выше, отложив¬ 
шийся в суббореальный 
сухой климатический пе¬ 
риод. Ниже погранично¬ 
го горизонта залегает ме¬ 
нее разложившийся слой 
торфа атлантического 
более влажного периода, 
коэфициент фильтрации 
которого повышается до 
0,0002—0,0005 см/сек. 

Чтобы избежать по¬ 
вышенной фильтрации в 
верхнем горизонте тор¬ 
фяного основания под 
приканальными дамбами 
и другими сооружения¬ 
ми, первоначально был 
запроектирован съем 
слоя верхнего волокни¬ 
стого торфа на всех бо¬ 
лотах на глубину 1 м согласно норме, указываемой Терцагии («Инженер¬ 
ная геология») для моховых болот. 




.Т\ 5о/}омм^ст гип*,обо осѵ^ 


-.1 


'Страіл Ю-ііУ. 
\0со^ово- 'пордЛ 

Стралл 25-Ш * 

ОограиичиЬй горизонт 
Стрсзл-80У. 

Лр^бсемЬй терір 
Ст раал 60-7С% 

0со(<сво-іипно€0ч2 'гсрф\ 
С/п рсы 60% 

Си»иС болот» Сі/гли \ 
НпоботСкй песок 


^ггтителЬмб ^ 

I іилі^гтУі'вируел^С'и. по- 
слой 

Осснобо-гипмевЬй 
Погро»и*‘и!)ил горизс^лі 


^ ^ Сипнсбс-ссоЬсіЬй торр 



^сроепреслсС^<оми 

мерге/ш 


Мергель 


'п^(рр»инс6(кІ вод 


Симий болотмЫи 
сиглиноМ 


Фиг. 45. Съем верхнего слоя торфа в основаниях 
дамб на болотах вида 111 и Ѵ111. 


Однако более подробное исследование луговых болот трассы дало воз¬ 
можность индивидуально подойти к каждому болоту и установить различ¬ 
ные глубины съема верхнего волокнистого слоя для отдельных болот. 

На окраинах болот с глубиной до 1,2—1,5 лі, имеющих обычно в не- 
осушенном виде малую степень разложения (не превышающую 30% 
в верхних горизонтах) и большую пнистость в нижних горизонтах за¬ 
лежи, торф полностью удаля»чся. На более глубоких частях луговых болот 
трассы (болота вида III, VII и VIII) съем торфа в основании дамбы в сред- 
не.м не превышал 0,5 м. На болоте вида VIII с поверхности удален очес, 
принявший крупичатое строение (торф зоны распространения корней), 
а также пнистый горизонт с большой фильтрационной способностью — 
всего 0,45 т (фиг. 45). 

Благодаря этому индивидуальному подходу к каждому болоту удалось 
избежать излишней выемки торфа на всей трассе в объеліе до 300 000 


Очесом называется верхний волокнистый слой болота, пронизанный корнями жи¬ 
вого растительного покрова и достигающий толщины 0,15—0.30 см, а в сырых местах - 
до 0,50 СМ (см. выше, гл. III, п. 3). 
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Уходившие на некоторых участках тростникового торфа на большую 
глубину (до 1,0—1,2 л») растительные корни тростника не представляли 
существенной угрозы в смысле фильтрации, так как под действием на¬ 
грузки в толще торфа происходит уплотнение, обеспечивающее принятый 
предел Кіоо =0,0000Л см/сек. 

Опыт показал, что съем верхнего слоя тоірфа в основании сооруже¬ 
ний должен производиться незадолго до начала строительного периода. 
В противном случае верхний слой основания, высыхая, теряет связность 
и должен быть снова зачищен не менее как на 20 см. Нельзя производить 
съем торфа и под зиму; промерзая зимой, торф как термический изоля¬ 
тор долго не оттаивает весной, и его приходится удалять скалыванием. 
При съеме верхнего слоя под основание дамбы поверхность торфа 
должна быть спланирована; оставление ям и углублений более 0,15— 
0,20 м не допускается. 

На болотах, покрытых лесной и кустарниковой растительностью, 
предварительно производятся сводка леса, корчевка пней и удаление 
кустарника'. 

в) Обжим торфа с помощью песчаной пригрузки. 
Целью обжима торфа является стабилизация осадки торфяного основания 
под будущее сооружение. Пригрузку песком необходимо производить не 
менее чем за 8 месяцев до начала возведения сооружения, особенно, если 
проектом предусматривается покрытие торфяного грунта песчаным слоем. 
Этим достигается обжим верхнего слоя торфяного основания, часто свя¬ 
занный в начальной стадии с неравномерной осадкой и большими де¬ 
формациями. Погребенные торфяники, покрытые с поверхности слоем 
минеральных наносов, являются во многих случаях достаточно надежным 
основанием: здесь как бы сама природа позаботилась об обжатии и 
уплотнении верхнего слоя торфяной залежи. 

На подводящем канале к насосной станции у шлюза № 4 была про¬ 
изведена предварительная пригрузка торфяного основания пойменного 
болота, имевшего отметку поверхности 139,6 и мощность в 7,5 л. Толщина 
песчаного пригрузочного слоя составляла 3,02 л, т. е. удельная нагрузка 
достигала 0,483 кг/см^. После восьмимесячного периода осадки торфа под 
песчаной пригрузкой отметка поверхности торфа была определена с по¬ 
мощью заложенного котлована и оказалась равной 137,18. Таки.м обра¬ 
зом линейная осадка достигла 32,26% от мощности торфяного основания. 

Пренебрегая незначительным изменением объемного веса до и после 
обжатия, можно определить осадку по следующей фор.муле: 

75^^^ 100^32^26%. (29) 

Мощность торфяной залежи до пригрузки песком (Л,) и после 
обжима (/?,.) определялась буром Гиллера. 

В труде «Инженерная геология» (стр. 211) лроф. Терцаги приводит 
примеры попыток крепления торфяного основания различными способами. 
Так, в Германии под небольшие фабричные здания сперва отсыпают 
песчаную подушку слоем 25—30 сл, а на ней укладываются деревянные 
решетки, служащие подошвой фунда.мента. В Голландии (Гронингенский 
округ) основание под фунда.мент устраивается в виде подушки из воз¬ 
душно-сухих торфяных кирпичей, смешанных с песком; толщина такой 
подушки делается в соответствии с ожидаемой осадкой основания. 

На торфяном Аугустумальском болоте («Аи^изіитаітоог», Восточная 
Пруссия) торфяные строительные площадки предварительно осушались 
сетью дренажных канав глубиной в 1,2 лі и шириной по дну в 0,4 л. 
В дальнейшем площадку пригружали в два приема метровыми слоями 
песка. Дренаж вызывал линейную осадку торфяной залежи на 1,0 м; от 
песчаной пригрузки получилась добавочная осадка еще на 0,8 м. 


' См. .Инструкция по торфостронтельным работам", изд. Стронтелі.ства М. В. С. 
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с целью искусственного уплотнения торфяников в торфяной грунт 
ввинчивались железные трубы диаметром 0,40 и 0,74 лг. После удаления 
труб отверстия заполнялись в первом случае песком, а во втором случае 
после предварительной забивки жирной глиной для остановки притока 
воды — камнем и бетоном. Число свай (отверстий) назначалось в зави¬ 
симости от желаемой степени уплотнения торфа. После уплотнения 
сваями торф становился столь плотным, что в него больше уже нельзя 
было ввинтить железную трубу. 

ГЛАВА VI 

ОТСЫПКА ПРИКАНАЛЬНЫХ ТОРФЯНЫХ ДАМБ, ПОНУРОЕ И ЭКРАНОВ 
1. ПРОФИЛЬ КАНАЛА НА ТОРФЯНЫХ БОЛОТАХ 

На строительстве канала Москва — Волга торфяной грунт применялся 
для отсыпки тела малонапорных приканальных дамб высотой от 1,5 до 
3,0 м. Торфяная масса бралась или из забоев ближайшего участка выемки 
канала или из резерва, заложенного на ближайшем болоте. Предвари¬ 
тельно делались изыскание болот и лабораторное исследование техниче¬ 
ских и физико-механических свойств торфа. Пригодным для отсыпки дамб 
считался торф со степенью разложения не ниже 40%, с влажностью не 
менее 80% и не более 84% (к весу сырой навески), с зольностью не выше 
35% и с объемным весом не менее 1,0 и коэфициентом фильтрации не 
менее = 0,0000 А см/сек, где А < 5. 

На своем свыше ЮО-к/Уг протяжении канал Москва—Волга проходит 
по различным грунтам, сильно различающимся по своим физико-механи¬ 
ческим свойствам по геологическим и топографическим условиям зале¬ 
гания. От общего своего протяжения канал проходит: 

в суглинках 36,5 % от всего протяжения 

в супесях 26, ЗУ/о • . • 

в песках 21,2У/о • » » 

в торфах 16,0 % . . 

Вследствие разнородности грунтов типовое сечение канала, запроек¬ 
тированное применительно к устойчивы.м грунтам, на отдельных участках 
трассы с менее устойчивыми грунтами (торф, мергель, илы, иловатые 
супеси) изменялось на основе статических расчетов в соответствии с осо¬ 
бенностями грунтов. 

Типовой профиль канала характеризуется следующими размерами. 

Ширина канала по дну — 46,0 лг; полная глубина профиля — 8,0 лі; 
нормальная глубина воды — 5,5 лг. Бечевник приканальных дамб имеет 
ширину 4,0 м с поперечным уклоном 0,005 для стока атмосферной воды 
в сторону полевой бровки. 

Нижняя часть откоса вые.мки на высоту 4,0 лг от дна имеет заложе¬ 
ние 1 :4; выше на высоту 2,5 лі — 1 :2,5; самая верхняя часть откоса на 
высоту 1,5 ЛІ, почти полностью находящаяся выше горизонта воды, имеет 
заложение 1 :2. 

В пределах чистых торфяных залежей, подстилаемых твердыми .ми¬ 
неральными грунтами, был осуществлен типовой профиль выемки, как и 
в более устойчивых минеральных грунтах. 

На участках из замергелеванного или заиленного торфа и на участ¬ 
ках, подстилаемых неустойчивыми мягки.ми аллювиальными минераль¬ 
ными грунтами, при проектировании пришлось отступать от указанного 
типового профиля и применять всякий раз индивидуальный подход. Для 
выемок в таких грунтах вследствие малого угла сдвига уположение отко¬ 
сов было принято от 1 :4 до 1:7. Так как на болотах канал проходил 
в полунасыпях и полувыемках, то на менее устойчивых участках берма 
уширялась от 1,0 до 15 лг путем отнесения дамбы в сторону от верхней 
кромки выемки канала; этим уменьшалась нагрузка на край откоса. 
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Для предупреждения выпирания откосов выелікн в слабых грунтах 
производилась песчаная пригрузка откоса выемки канала и бермы, а 
также уполаживался откос дамбы с целью увеличения пригрузки бермы 
в наиболее опасном в смысле выпирания месте — у подошвы откоса 
дамбы; такое мероприятие было применено например на болоте вида IV 
с уположением откоса западной дамбы с 1 :2,5 до 1 : 3>,5. На одном из 
участков болота вида VII верхняя часть откоса намывной дамбы была 
уположена до 1:4, так как выемка производилась в торфяном грунте 
мощностью 1,5—2,0 лг, подстилаемом неустойчивыми илистыми грунтами. 
При быстром намыве дамбы и медленной водоотдаче торфяного основа¬ 
ния началось выпирание бермы и откоса выемки. (Подробно о причинах 
деформации и принятых мерах ом. ниже, гл. XI, п. 2.) 

2. ПЕСЧАНЫЕ ПРИГРУЗКИ ТОРФЯНЫХ НАСЫПЕЙ 

Все торфяные дамбы, как правило, покрывались слоем песчаной при¬ 
грузки различной толщины. Первоначально была запроектирована тол¬ 
щина пригрузки не менее 1,5 лг, т. е. на глубину промерзания минераль¬ 
ного грунта. Предполагалось, что при про.мерзании торфа под тонкой 
пригрузкой произойдет пучение массы, аналогичное пучению жирной 
глины, и торф после оттаивания изменит свои физические свойства: по¬ 
высится фильтрация, уменьшится устойчивостъі 

Но опыт показал, что торф, промО)РОженный под небольшим слоем 
песчаной пригрузки (25—30 см), медленно оттаивая, не изменяет своих фи¬ 
зических свойств, как это и наблюдается в природе, когда торф замер¬ 
зает и постепенно оттаивает под верхним слоем волокнистого очеса. Со¬ 
вершенно же неприкрытый торф после промораживания и быстрого от¬ 
таивания на солнце изменяет свои физические свойства: легко распадается 
на отдельности (особенно луговой торф), увеличивается фильтрация и по¬ 
нижается связность. 

Положительной стороной песчаной пригрузки на торфяных дамбах 
является следующее: 

а) Для торфяного грунта с малым объемным весом песчаная при¬ 
грузка повышает устойчивость откосов вследствие увеличения сил трения 
по поверхности скольжения. При введении в расчет песчаной пригрузки 
в 1,5 лг коэфициент устойчивости торфяного откоса выемки повышался 
с 0,9 до 1,29. 

б) Песчаная пригрузка увеличивает вес низовой части профиля выпи¬ 
раемого участка, вследствие чего увеличивается устойчивость откоса про¬ 
тив скольжения по криволинейным поверхностям. 

в) Под действием песчаной пригрузки увеличивается объемный вес 
торфа, с чем связано ускорение водоотдачи торфо.м и повышение сил 
сцепления. 

г) При поверхностных деформациях песок заполняет трещины, чем 
достигается постоянная сплошность массы. 

д) Пригрузка верхней части гребня дамбы создает прочность бечев¬ 
ника при движении по гребню. 

е) Пригрузка даже небольшим слоем песка предохраняет поверхность 
торфа от выветривания и является действительным противопожарным 
средством в верхней сухой части профиля. 

На отдельных участках толщина песчаной пригрузки торфяных дамб 
и откосов выемки назначалась в зависимости от свойств торфа; на участ¬ 
ках с менее устойчивым торфом она повышалась; предельные значения 
мощности пригрузок следующие: 

а) пригрузка под бечевником 0,75—1,50 м 

б) пригрузка верхней части водного откоса (заложение 1:2,5) 0,30—1,50 . 

в) пригрузка нижней части воднсго откоса (заложение 1:4) 0,80 — 1,50 „ 

г) пригрузка откосов торфяных выемок канала 0,3 —1,50 . 

В последнем случае подошва песчаной пригрузки доводилась до мине¬ 
рального грунта, если последний залегал на глубине до 1,0 лг ниже по- 
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верхности дна канала. При более глубоком залегании твердого минераль¬ 
ного грунта нижняя часть пригрузки отсыпалась горизонтально по дну 
канала в виде шпоры шириной в 5,0 ж, создавая противоупор наклонной 
части (фиг. 46). 



\\А ’І йреЬесмЬш торр 
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Фиг. 46. ПоперечньГЙ профиль восточной дамбы. 

8. ТИПЫ ТОРФЯНЫХ ПРИКАНАЛЬНЫХ ДАИВ 

Приканальные торфяные дамбы отсыпались различных типов в зави¬ 
симости от однородности состава торфа и степени его разложения. 

К первому типу относятся наиболее ответственные дамбы, отсы¬ 
панные из одинакового по качеству и степени разложения торфа, обеспе¬ 
чивающего опреде¬ 
ленную механическую 
прочность дамб и за¬ 
данный коэфициент 
фильтрации К'іо» = 
= 0,ООООД сдт/сек, где 
Л <5. 

Ко второму 
типу относятся дам¬ 
бы, элементы ядра ко¬ 
торых отсыпались из 
различного по составу 
и степени разложения 
торфа. 

К третьему ти- 
п у относятся €ка- 
вальерные» дамбы, при сооружении которых переработка торфа и уплот¬ 
нение массы играют меньшую роль, нежели в первых двух типах. 

Все указанные типы приканальных дамб могли встречаться иногда на 
отдельных участках одного и того же болота, если торф был различного 
качества. 

а) Первый тип дамбы с однородным ядром. Для этого 
типа характерен профиль, приводимый на фиг. 47. Монолитное ядро 
дамбы отсыпано на торфяном основании, подстилаемом иловатым пе¬ 
ском с прослойками торфа. Верхний волокнистый горизонт торфа мощ¬ 
ностью в 0,5 м снят под всем основанием дамбы. Выемка русла канала 
производилась на всем протяжении с откосом 1 :4. На сухой откос дамбы 
надвинут кавальер в целях увеличения устойчивости дамбы и уменьше¬ 
ния коэфициента фильтрации. 
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Фиг. 47. Типовое сечение приканальной торфяной дамбы на 
торфяном основании. 






в районе болота вида ѴП ядро дамбы отсыпано из однород¬ 
ного торфа со степенью разложения 50% и выше к напорному откосу, 
что обеспечивает принятый коэфициент фильтрации = 0^0000 А ст/сек. 
Несущим основанием дамбы является торфяная залежь мощностью 4,5— 
5,0 л, подстилаемая прослойком илистой глины, а ниже— водоносным 
песком. Напорный откос дамбы 1 :2,5, сухой — 1:2; откос выемки ка¬ 
нала—1:4 пригружен песком слоем 1,5 м. Так как дно канала лежит 
выше твердого минерального грунта, то песчаная пригрузка заглублена до 
минерального грунта. Напорный откос и гребень дамбы также покрыты 
слоем песка в 1,5 ж. Сухой откос пригружен надвинутым кавальером. 

В опытной торфяной дамбе на торфяном основании с торфяным зу¬ 
бом в районе того же болота (фиг. 48) ядро отсыпано из однородного 
торфа со степенью разложения от 40% и выше. По оси основания вынута 
і-рашпея шириной по дну 1 м. Ядро дамбы как опытной песком не пригру- 
жалось. Креплеіние напорного откоса из каменной наброски на гравийной 
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Фиг. 48. Торфяная да^ба на торфяном освовании с торфяным зубом по оси дамбы без пес¬ 
чаной пригрузки. Южная поперечная опытная дамба. 


постели уложено непосредственно на торфяной откос. Нижняя часть несу¬ 
щего торфяного основания подстилается сплошными илистыми прослой¬ 
ками глины со включениями мергеля. 

Непригруженный с поверхности песком тоірф в течение* зимнего пе¬ 
риода промерз, а в течение летнего периода следующего года выветрился, 
высох и принял пылеватое строение; торфяная пыль разносилась ветром. 
Открытая поверхность сухого торфа в летний период опасна и в пожар- 
ноім отношении. Отсюда следует сделать заключение, что без прикрытия 
песком торфяное ядро оставлять нельзя. 

Наблюдение за зубом также дало отрицательный результат как на 
описываемой дамбе, так и на опытной дамбе болота вида ІП. Устройством 
зуба имелось в виду удлинить фильтрационный путь в торфяном основа¬ 
нии, так как коэфициент фильтрации свежей отсыпки имел повышенное 
значение ІСю» = 0,000 Д сил/сек вместо установленного значения /С,о* = 
= 0,0000А см/сек. Траншея была заполнена древесным торфом, весьма 
тщательно измельченным железными лопатами и граблями и уплотнена 
деревянными трамбовками. 

Неоднократное последующее исследование этой дамбы до и после 
заполнения опытного водоема не обнаружило никакой разницы в распре¬ 
делении влажности в южной поперечной дамбе с зубом по сравнению 
с такой же северной дамбой того же водоема без зуба. 
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На опытном участке болота вида III также в основании южной попе¬ 
речной дамбы был заложен зуб, а в северной поперечной дамбе была 
оставлена идущая параллельно оси канала глубокая (3-м) канава, идущая 
поперек основания дамбы до минерального грунта. При удалении попереч¬ 
ных дамб в июле 1936 г. было обнаружено, что обе оставленные в осно¬ 
ваниях дамб канавы явились причиной растрескивания торфяного основа¬ 
ния. Под действием тяжести дамбы в основании появились трещины; тре¬ 
щины могли образоваться и в результате неравномерной осадки ненару¬ 
шенных стенок откоса канавы и вследствие осадки торфяной массы, за¬ 
полнявшей канавы. В образовавшиеся щели и фильтровалась вода. При 
сопряжении стенок торфяных откосов штрабами также получались тре¬ 
щины вследствие неравномерной осадки массы по соединительным швам. 
Поэтому в дальнейшем сопряжения торфяных стенок производились не 
штрабами, а ровным откосом с заложением 1:3 и 1:4. 

Исследования показали, что под действием нагрузки, достигающей 
в основании дамбы 0,6—0,7 кг/см^, коэфициент фильтрации с течением 
времени уменьшается, доходя до 0,00000 Л и даже до 0,000000 і4 см/сек. 

Удлинение фильтра¬ 
ционного пути под 
дамбами происходит и 
вследствие осадки те¬ 
ла дамбы с прогибом 
в торфяной грунт. 

Удлинение филь¬ 
трационного пути под 
торфяными дамбами с 
помощью устройства 
сзуба» нецелесообраз¬ 
но еще и потому, что 
зуб и канава нару¬ 
шают оплошность не¬ 
сущего торфяного ос¬ 
нования и поэтому 
являются безусловно 
вредными. Такого же 
мнения относительно 
вредности разреза 
сплошности торфа зубом, выемкой и др. придерживается большинство 
голландских инженеров. 

б) Второй тип — дамбы с разнородным ядром. Хара¬ 
ктерными для этого типа являются торфяные дамбы с уширенным экра¬ 
ном на болотах вида III и IV (фиг. 49). Там, где наличие торфа со сте¬ 
пенью разложения 50% и выше не обеспечивало отсыпки всего ядра 
дамбы, приходилось отсыпать дамбу из разнородного торфа. 

Со стороны мокрого откоса экранная часть отсыпалась из однород¬ 
ного торфа со степенью разложения не ниже 50%. Экран а из такого 
торфа толщиной 1,5 м обеспечивает заданный коэфициент фильтрации. 
Подэкранная часть дамбы б отсыпалась из торфа со степенью разложения 
не ниже 30—40%. В этой части допускался коэфициент фильтрации не¬ 
сколько больший, — 0,0005 см/сек. Остальная часть поперечного профиля 
дамбы в отсыпалась из торфа, имевшегося в наличии, со степенью раз¬ 
ложения не ниже 25%, с уплотнением, но без контрольного определения 
коэфициента фильтрации. Отсыпка экрана а и подэкранной части тела 
дамбы б должны производиться одновременно слоями по 20—22 слг, 
в рыхлом состоянии, с доведением до 15—16 см после уплотнения и 
трамбовки. При невозможности по производственным условиям одновре¬ 
менно производить отсыпку экрана и подэкранной части сперва отсы¬ 
пают подэкранную часть, а по истечении 3—4 месяцев, когда торф в под¬ 
экранной части осядет, отсыпают экранную часть. При отсыпке экрана 
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Фиг. 49. Профиль торфяной даубы с уширенным экраном. 



на неосевшую еще подэкранную часть возможны разрывы экрана, осо¬ 
бенно в начальной стадии более интенсивной осадки. 

На западной дамбе, на одном из участков канала, вследствие малой 
степени разложения торфа (30—35%) в середине дамбы была устроена 
в противофильтрационных целях диафрагма из переработанного прессма- 
шиной торфа, обеспечивающего принятый коэфициент фильтрации 
(фиг. 50). В переработанной в прессмашине торфяной массе вследствие 
более равномерного распределения влаги между размельченными части¬ 
цами торфа (84—85%) угол внутреннего трения и силы сцепления значи¬ 
тельно понижаются. Поэтому экранировать переработанным торфом ядро 
дамбы со стороны мокрого откоса не представлялось возможным, и диа¬ 
фрагма была отнесена в середину дамбы и запроектирована в верхней 
части, в гребне, шириной в 1,0 ж с откосом 1 :5 (ів других случаях ширина 
по гребню давалась и в 1,5 ж). 

Между диафрагмой и мокрым откосом до отм. 138,02 торф укла¬ 
дывался с уплотнением, обеспечивающим при отсыпке коэфициент филь¬ 
трации не более /Сю** = 0,000 Л см/сек. Недостаточно разложившаяся масса 
укладывалась в полевую часть дамбы между диафрагмой и сухим откосом. 
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Фиг. 50. Торфяная дамба с диафрагмой из переработанного машиной торфа на торфяном 

основании. 

С уплотнением, но без контроля за коэфициентом фильтрации. Такое же 
уплотнение производилось и при отсыпке верхней части всей дамбы выше 
статического горизонта воды. Для повышения устойчивости и понижения 
фильтрации на сухой откос дамбы надвинут кавальер до отм. 139,0 
Пригрузка песком составляла для бечевника 1,0 ж, для напорного откоса 
вые.мки — 0,75 ж, для бермы — 0,25 ж, в шпоре — 0,75 ж и по дну канала — 
0,35 ж. 

в) Третий тип — «кавальерный» — применялся в малонапор¬ 
ных приканальных дамбах, когда объе.м выемки значительно превосходил 
объем насыпи. Избыток массы отсыпался за дамбами в виде кавальера, 
превышающего часто по объему и ширине самые дамбы (фиг. 51). 

Основным размером профиля кавальерных дамб принималась ш и- 
рина понизу на уровне естественной поверхности земли. Эта ширина 
должна составлять не менее пятнадцати напоров над основанием дамбы. 

Со стороны мокрого откоса отсыпалась качественная оторочка из 
торфа со степенью разложения 50% и выше (на фиг. 51 оторочка не по¬ 
казана). Толщина верхней части оторочки закладывалась в 1,0 ж. Ото¬ 
рочка отсыпалась примерно спустя 3—^ месяца после окончания отсыпки 
кавальера с целью предупреждения разрывов оторочки вследствие нерав¬ 
номерной осадки кавальера, особенно вскоре после отсыпки. С наружной 
стороны торфяной экран (качественная оторочка) дригружался до дна 
канала слоем песка 0,50 ж. Для увеличения противоупора выпиранию 
торфа в основании пригрузка внизу утолщалась и выступала к середине 
выемки в виде шпоры. Бечевник с поверхности покрывался песком 0,75 ж. 
При этом имелось в виду, чтобы водный откос закладывался соответ- 
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ч:твенно профилю канала, тыловой же откос закладывался более крутым, 
с тем, чтобы на каждой глубине И толщина оторочки составляла от 1 лг + 
+ 0,20 Я до 1 лг + 0,25 Н. 

Другой вид оторочки (песчаной) в дамбах кавальерного типа устраи¬ 
вался в виде отдельно стоящей дамбы шириной по гребню 4 ж, что давало 
возможность при отсыпке производить уплотнеиие песка тракторами и 
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‘Фиг. 51. Торфяная дамба на торфяном основании с песчаной пригрузкой откоса и бечев¬ 
ника. Песчаная пригрузка заглублена в торфяном грунте. 


катками (фиг. 52). Напорный откос закладывался в соответствии с отко¬ 
сом канала, тыловой откос срезался 1:1. 

Такой вид оторочки не зависит от периода осадки кавальера- и мо¬ 
жет осуществляться совместно с кавальерной частью или даже раньше. 
Описанная песчаная оторочка была намыта гидромониторным способом. 
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<і иг. 52. Торфяная дамба кавальерного типа с намытой песчаной призмой. 

Подготовка основания под дамбы кавальерного типа производилась 
менее тщательно, нежели при устройстве дамб первых двух типов. Рас¬ 
тительный слой снимался толщиной в среднем 0,5 лг только под основа¬ 
ние оторочки, под кавальерной же частью удалялись лишь пни деревьев 
и кустарник. 

На участках канала с напором, не превышающим 1,0 лг, при кавалье¬ 
рах значительной ширины, оторочка «е устраивалась. В этом случае ши¬ 
рина профиля кавальерной части дамбы увеличивалась до 25 Н. По бечев¬ 
нику и откосам насыпи и выемки торфа производилась пригрузка песком 
слоем 0,75—1,0 лг (см. фиг. .51). 
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4. ТОРФЯНЫЕ ЭКРАНЫ 


Из минеральных грунтов для экранов обычно применяется глина, 
обеспечивающая коэфициент фильтрации, принятый на строительстве, 
/^ 10 » =0,0000А см/сек, где А <^5. 

Лабораторные опыты по исследованию торфа на фильтрацию пока* 
зали, что при нарушении структуры торфа и уплотнении массы коэфи¬ 
циент фильтрации торфа понижается от 0,000А до 0,0000А см/сек и 
ниже. Это свойство было использовано при сооружении минеральной пло¬ 
тины для устройства торфяиого экрана, который, как оказалось, не усту¬ 
пает глиняному и вместе с тем экономически более выгоден, так как со¬ 
ответствующих минеральных грунтов поблизости не было. 

а) Однослойные и многослой «ые экраны. Торфяные 
экраны, сооруженные на строительстве канала Москва — Волга, можно 
подразделить на однослойные и многослойные. 

К экранам однослойным упрощенного типа относятся качественные 
оторочки кавальерных дамб. Подобные экраны закладывались на отдель¬ 
ных участках торфяных кавальерных дамб (см. фиг. 51). 

Двухслойные торфяные экраны применялись на песчаных дамбах 
опытного участка на болоте вида VII и трехслойные экраны сооружены на 
минеральной плотине. 

Торфяные противофильтрационные экраны отсыпаются, как правило, 
из хорошо разложившегося торфа со степенью разложения 50% и выше. 
Такой торф хорошо уплотняется и обеспечивает принятый коэфициент 
фильтрации. 

Лучшим для экранов является моховой торф, имеющий в составе гу¬ 
мифицированной массы оформленные волокна, повышающие связность 
массы и придающие ей большую устойчивость против сдвига по откосу, 
особенно, когда торф укладывается в переувлажненном состоянии, дости¬ 
гая ѴѴ = 86% и выше. По той же причине переработанный прессмашиной 
торф применять в экран нельзя. Торф, содержащий в наносной минераль¬ 
ной части крупный песок, также в экран не годится, так как он обладает 
большой фильтрационной способностью; преобладание же в составе ми¬ 
неральной наносной части глинистых элементов при одной и той же сте¬ 
пени разложения обеспечивает меньший коэфициент фильтрации. 

б) Применение торфа в экраны. В экраны торф применялся 
из выемки канала (болото вида VII и др.) и из резервов, закладывавшихся 
на ближайших к сооружению торфяных болотах: болотах вида III, IV и бо¬ 
лотах в районе минеральной плотины. 

Предварительно торфяные участки, предназначенные к разработке, ис¬ 
следовались, и на стратиграфических профилях выделялись горизонты со 
степенью разложения 50% и выше. 

Если не было торфа со степенью разложения выше 50% для отсыпки 
всей дамбы, то экраны устраивались и в торфяных дамбах, причем хо¬ 
рошо разложившийся торф употреблялся в экран, а вся остальная масса 
торфа со степенью разложения ниже 50%^ отсыпалась в подэкранную и 
остальную часть профиля дамбы. 

Однослойный торфяной экран был устроен на высокона¬ 
порных минеральных дамбах на болоте вида I (см. фиг. 49). Торфяные 
экраны восточной и западной приканальных дамб сопряжены с понуром, 
и таким образом противофильтрационный слой торфа залегает под всем 
смоченным периметром канала (фиг. 53). 

Двухслойный торфяной экран был отсыпан на восточной 
песчаной дамбе опытного участка на болоте вида VII (фиг. 54). В нижней 
части экран был заглублен в торфяное основание в виде зуба. В теле 
дамбы двойной торфяной экран отсыпался с песчаным промежуточным 
прослойком (торф 0,5 м + песок 0,5 м торф 0,5 м). Верхняя часть экрана 
отсыпана выше уровня статического горизонта воды и доведена до от¬ 
метки каменного крепления напорного откоса. 
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Фиг. 55. Трехслойный торфяной экран на минеральной плотине, 
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Трехслойный торфяной экран был применен при возведе¬ 
нии одной из плотин высотой по оси 24,10 лг, шириной по гребню Ш м 
и длиной 1 850 Аг. Грунт тела іплотины состоит в основном (69,2%) из пес¬ 
чаных фракций с диаметром зерна от 0,10 до 1,0 ші и с коэфициентом 
фильтрации 0,0118 см/сек. 

Отсутствие вблизи плотины соответствующего минерального противо- 
фильтрационного грунта заставило прибегнуть к использованию для по¬ 
нура и экрана торфа из торфяных болот в пойме реки. 

Экран состоит из трех слоев толщиной по 0,5 м с двумя промежу¬ 
точными слоями песка средней крупности толщиной также по 0,5 м; об¬ 
щая толщина слоистого экрана составляет 2,50 м (фиг. 55). Поддерживаю¬ 
щим противоупором экрана является песчано-гравелистая при¬ 
грузка, толщина которой в основании блт и кверху уменьшается. 
В нижней части под экраном до линии сопряжения его с понуром отсы¬ 
пан слой глины, под которой забит двойной шпунтовый зуб, зата.мпован- 
ный водонепроницаемой глиной с плотной трамбовкой. Для удлинения 
пути фильтрации устроен двухслойный торфяной понур длиной, равной 
десятикратному напору воды. В месте сопряжения с экраном понур за¬ 
глублен и состоит, как и экран, из трех слоев. 

Характеристика показателей применявшегося для экрана торфа и со¬ 
поставление их с таковыми для песчаной пригрузки экрана дается 
в табл. 38. 


Таблица 38 

Сравнительная характеристика торфа и песчаной иригруани в экранах 


Константы 

Характеристика 

торфа 

Характери¬ 
стика песчаной 
пригрузки 

Коэфициент фильтрации для нарушенной структуры 
Кіоо см/сек 

0,000024 

0,1239 

Объемный вес (то же) . 

1,024 

1,6 

а) Пороэность (то же) п . 

85,8 

41.1 

б) Коэфициент порозности в. 

6.3; 7.25; 6,0 

— 

Угол естественного откоса под водой «Рі . 

— 

33’ 

Угол естественного откоса в воздушно-сухом состояний 7 } 

— 

34’ 

Истинный удельный вес Л. 

1,59 

2.72 

Естественная влажность в %. 

83,54 

— 

Средняя объемная влажность Щ . 

86,07 

— 

Средний объем твердой фазы в %. 

10,475 

— 

Средний объем содержания воздуха в %. 

3.455 

— 

Зольность в ^’/о. 

15,7 

— 

Пластичность:.. 

а) верхний предел Р" . 

530 

_ 

б) нижний „ А . 

375 

— 

в) число пластичности Ф . 

55 

— 

Сила сцепления для нарушенной структуры С„ в кгіем^ 

0,92 

■ 


Отсыпка экрана производилась следующим образом: 

Откос плотины покрывался слоем в 5 слг крупнозернистого песка без 
специального уплотнения, но при смачивании водой. На песчаный слой 
укладывался слой торфяного экрана. Отсыпка каждого слоя торфяного 
экрана производилась отдельны.ми горизонтальны.ми слоя.ми толщиной 
в рыхлом состоянии 23—24 см. Первый слой экрана укладывался на хо¬ 
рошо спланированном основании. 

Торфяная масса из резервов доставлялась на рабочую площадку кон¬ 
ными грабарками. 

Большие комья размельчались, твердые остатки и волокна выбрасы¬ 
вались. Последующим трамбованием деревянны.ми трамбовками торфяной 
слой доводился до 14—16 см за счет у.меньшения порозности (удаления 
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незащемленного воздуха), отжатия и испарения воды. Пределом уплотне¬ 
ния являлось достижение принятого коэфициента фильтрации, который 
определялся лабораторией контрольного торфяного пункта. 

Между торфяными слоями экрана отсыпались прослойки песка сред¬ 
ней крупности — 0,25—1,0 мм, толщиной 0,5 м без уплотнения, но с полив¬ 
кой водой. Необходимо все слои экрана отсыпать одновременно, возводя 
экран уступами с тем, чтобы отсыпкой одного слоя не задерживать ра¬ 
боту на другом. Пригрузка наружного песчаного слоя, также с определен¬ 
ным отставанием, делается одновременно (см. ниже, гл. XI, п. 11). 

в) Теоретические основы устройства торфяного 
экрана. Слоистые торфяные экраны впервые были предложены на строи¬ 
тельстве Бело.морско-Балтийского канала проф. Лебедевым А. Ф. В резуль¬ 
тате проведенных на этом строительстве опытов выявилось, что в слои¬ 
стых экранах, как в разноплотной среде, депрессионная кривая и филь¬ 
трационный путь короче, нежели в однослойном экране, в связи с чем 
воз.можно уменьшение поперечных размеров сооружения. 

Кроме того было установлено следующее: 

а) при многослойном экране в случае разрыва одного слоя путь 
фильтрационному потоку будет прегражден следующим слоем экрана. 

б) Коэфициент фильтрации однослойного экрана «е уменьшается 
с увеличением толщины. По данным исследования НИГИ коэфициент 
фильтрации целых дамб оказался того же порядка (0,00000 А слг/сек), что 
и в лаборатории при фильтрации через слои в 15 см. Поэтому при одной 
и той же затрате торфа в слоистом экране можно достигнуть большего 
снижения коэфициента фильтрации, чем в однослойном экране. Уклады¬ 
вать однослойный более толстый экран невыгодно. 

в) С точки зрения устойчивости экрана на скольжение действие 
Креевской кривой может «проявляться на большем протяжении при одно¬ 
слойном более толстом экране, нежели при слоистом экране. Поэтому 
толщину метрового экрана целесообразно делить на два равных слоя 
с промежутком песка. 

г) Устройство слоистого экрана никаких затруднений не представляет 
и в.месте с тем гарантирует более тщательное выполнение работы. 

В подтверждение теоретических предпосылок преимущества много¬ 
слойных торфяных экранов на строительстве Беломорско-Балтийского ка¬ 
нала были проведены опы¬ 
ты с фильтрацией чистого 
песка, торфа и слоистого 
грунта,, моделирующего 
слоистый экран. Слои бра¬ 
лись толщиной в 30 см и 
располагались в приборе 
Тима в следующем порядке 
снизу вверх: песок-[-торф+ 
+ песок + торф. Фильтра¬ 
ция производилась током 
воды снизу вверх под по¬ 
стоянным напором водяно¬ 
го столба в 220 см с разно¬ 
стью отметок от верхней 
поверхности торфа до уров¬ 
ня напорного горизонта в 
85 см. 

Результаты опыта ха¬ 
рактеризовались следующи¬ 
ми данными (табл. 39). 

Как видно, коэфициент фильтрации слоистого экрана оказался меньше, 
нежели отдельно песка и торфа. Кроме того нужно отметить, что в данном 
опыте в среднем коэфициент фильтрации песка (0,0053) оказался в 52 раза 
больше такового для чистого торфа (0,000102). С другой стороны, пере- 


Таблнца 39 


Коэфнцненты фнльтрацвв в чистых грунтах и слои¬ 
стом экране 


Название грунта 

Коэфициент 
фильтрации 
в смісек 

Время производства 
опыта 

Песок . 

0,00320 

24— 25/ѴІ 

1932 г. 

Торф. 

0.000050 

24-25/Ѵі 

1932 г. 

Слоистый экран . 

0,0000046 

24— 25/ѴІ 

1932 г. 

Песок . 

0,0027 

25/ѴІ 

1932 г. 

Торф. 

0.000065 

25/ѴІ 

1932 г. 

Слоистый экран . 

0,0000048 

25/ѴІ 

1932 г. 

Песок. 

0,0079 

26/ѴІ 

1932 г. 

Торф. 

0.00014 

26/ѴІ 

1932 г. 

Слоистый экран . 

0,0000048 

26/ѴІ 

1932 г. 
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слойка торфа с песком уменьшила коэфициент фильтрации более чем 
в 10 раз даже в том случае, когда мощность слоя чистого торфа в слое¬ 
ном грунте составляла только половину его мощности в опыте с чистым 
грунтом. 

Другой опыт был поставлен при напоре воды в 4 лі. Опыт велся 
в приборах Тима-Каменского, приспособленных к опытам под высоким 
давлением. Толщина грун¬ 
та была 60 слі; фильтра¬ 
ция производилась сверху 
вниз; предварительно воз¬ 
дух вытеснялся из грун¬ 
тов фильтрацией снизу 
вверх. 

Испытанию подверга¬ 
лись грунты: 1) песок, 

2) торф, хорошо разложив¬ 
шийся, 3) смесь торфа с пе¬ 
ском: 507с (по объему) 
торфа и 507 песка и 4) сло¬ 
истый грунт, состоящий из 
четырех слоев: песок — 
то-рф — песок — торф, при 
мощности каждого слоя в 
15 с/и. 

Из опыта следует (табл. 40), что слоистый торфяно-песчаный экран 
фильтрует меньше, чем экран той же мощности из смеси торфа с песком. 
Слоистый экран не требует дорогой работы по смешиванию торфа с пе¬ 
ском— работы очень важно и трудной по выполнению при производстве 
экранов из торфяно-песчаной смеси, так как небрежное перемешивание 
ведет к усилению фильтрации через такой экран. 

Отдельные слои экрана могут иметь минимальную толщину 10—15 сл. 
Но уложить такие тонкие слои тщательно в производственных условиях 
почти невозможно, поэтому необходимо брать толщину слоев 25—50 саг, 
а с учетом запаса на осадку принимать слой торфа в момент отсыпки 
и уплотнения в 75 слі и песка в 50 см. Угол наклюна экрана не должен 
быть больше, чем угол естественного откоса употребленного в экран 
песка. 

Среди основных вопросов применения торфа в торфяной лаборатории 
Строительства были поставлены исследования различных типов экранов 
с целью выявления наиболее рационального типа. Исследования касались 
процесса фильтрации в системах, моделирующих простой и слоистый 
торфо-песчаный экран. Фильтрация производилась в аппаратах типа Тима 
при напоре воды 12 лг. Фильтрационный поток направлялся соответственно 
тому, как это может иметь место в натуре. При моделировании 'простого 
экрана грунт располагался в последовательности: песок 10 слг+торф 
40 САГ + песок 10 саг, в слоистом экране: песок 10 саг + торф 20 слг + песок 
10 САГ -+- торф 20 САГ + песок 10 саг. 

В условиях опыта порядок величины потери напора соответствовал 
условиям для минеральной плотины с трехслойным торфяным экраном. 

Результаты опытов приводятся в табл. 41. 

Как видно из таблицы, при установившейся фильтрации значения коэ- 
фициента фильтрации в просто.м и слоистом экранах практически почти 
одинаковы. Введение промежуточного слоя песка не вносит изменений. 
Так, из девяти опытов четыре имеют практически равные величины коэ- 
фициента фильтрации, три показывают увеличение для простого экрана 
и два—для слоистого. Следовательно слоистый экран не вносит суще¬ 
ственных изменений в величины коэфициента фильтрации; а между тем 
возводить однослойный экран проще. 

Параллельные же опыты по изучению работы простых и слоистых 

!П 


Таблица 40* 


Коафнциеяты фильтрации чистых грунтов, смеси 
грунтов и слоистого экрана 


Название грунта 

Коэфициент фильтрации 
(Кю. см/сек) 

макси¬ 

мальный 

мини¬ 

мальный 

Средний 

Песок. 

0,0037 

0,0037 

0.0037 

Торф. 

0,0000053 

0,0000017 

0,0000023Э 

Смесь из 50% торфа н 
5(Р/о песка. 

0,0002 

0,00007 

0,00011977 

Слоистый грунт песок— 
торф—песок—-торф . 

0,000031 

0,0000019 

0,00000127 






Таблица 41 

Лабораторные данные о коэфнцнентах фильтрации торфяного и слоистого торфо- 

песчаного экранов 


№ нсследованпя 

Зольность в % от сухого 
вещества 

Степень разложения в % 

Торфяной экрвн 

Слоистый торфяно-песчаный экран 

перед опы¬ 
том 

после опыта 

^.0- 

см/сек 

перед опы¬ 
том 

после опыта 

смісек 

объемн. в іаж- 
нссть вО/о от су¬ 
хого вещества 

содержание воз¬ 
духа в о/о 

. ^ «3 

^ ® 

г 

* ® т 

^ н с 
и и 
ЧЭ О о 
о X 

содержание воз¬ 
духа в 

объемн. влаж¬ 
ность в о/о от су¬ 
хого вещества 

содержание воз¬ 
духа в о/о 

объемн влаж¬ 
ность в о/о от су¬ 
хого вещества 

содержание воз¬ 
духа в о/о 

1 

22,5 

82.5 

728 

3,8 

690 

.‘^.8 

0,0000037 

843 

4.0 

573 

6.0 

О.ОООС025 

2 

10 

60 

1082 

9.6 

903 

5.3 

0,00 >0014 

іаз2 

5.4 

902 

5,8 

0,00С0017 

3 

16,3 

78 

718 

8.5 

672 

10,8 

(».0000014 

775 

7.6 

768 

— 

0,0000028 

4 

13,5 

74 

809 

5.6 

771 

9.0 

О.ООООЛЗ 

730 

7,7 

685 

— 

6.0000018 

5 

12,6 

77 

646 

8,2 

712 

12,8 

0,0000008 

642 

7.1 

617 

— 

0,0000026 

6 

14,3 

84,5 

796 


602 

— 

0.00000053 

672 


520 

— 

0,0000(063 

7 

— 

— 

750 

3,90 

606 

6.8 

0.0000016 

905 

5.1 

752 

7.2 

0.0000029 

8 

23,8 

95 

836 

5.7 

6і6 

— 

0,' 000017 

— 

— 

— 


_ 

9 

16,0 

85 

750 

13,4 

674 

4,5 

0.0000013 

766 

6.9 

694 

12,5 

0.0Г0С006 

10 

8 

1 


833 

5.5 

717 

1 

3.6 

0.00000079 

724 

3.3 

630 

4,8 

0,00000074 


экранов в натуральных дамбах поставить не удалось. Таким образом во¬ 
прос о всестороннем выяснении преимущества слоистых и простых экра¬ 
нов подлежит еще дальнейшему исследованию. 


5. ТОРФЯНЫЕ ПОНУРЫ 

На канале Москва — Волга торфяные понуры устраивались в зави¬ 
симости от мощности ІИ месторасположения торфяной залежи в виде 
естественных, искусственных и смешанных торфяных 
п о н у р о в. По конструкции торфяные понуры устраивались однослой¬ 
ными и двухслойными. 

Толщина однослойных естественных понурое, обеспечивающая задан¬ 
ный коэфициент фильтрации, была принята в 1,5 я и искусственных пону¬ 
рое— в 1,2 л/ с поверхностной песчаной пригрузкой в 0,60 лг в обоих 
случаях. 

Двухслойный понур минеральной плотины имел толщину каждого 
слоя в 0,5 іл с прослойком песка в 0,5 л и с поверхностной песчано-граве¬ 
листой пригрузкой в 1,2 л*. 

а) Естественный понур. Такой понур был устроен на болоте 
вида I (фиг. 56), где был оставлен придонный слой торфяной залежи тол¬ 
щиной от 1,5 до 2,25 лі, состоящий из тростниково-осоково-древесного 
торфа со средней степенью разложения 60% (по методу отмучивания), 
с зольностью 15% (к сырой навеске) и коэфициентом фильтрации в есте- 
ственом состоянии 0,0005—0,0007 см/сек. 

Верхний волокнистый слой залежи был снят до пригодного горизонта. 
Оставленная естественная торфяная залежь была с поверхности вскопана 
на глубину 0,5 і». При перекопке верхний штык поднимался на поверх¬ 
ность, масса хорошо перемешивалась и уплотнялась ручными трамбов¬ 
ками. При перемешивании тщательно выбирались и удалялись твердые 
древесные и волокнистые остатки торфа. Для предупреждения разжиже¬ 
ния, размыва и выпучивания торфяного слоя понура с поверхности дела¬ 
лась пригрузка крупным песком слоем в 0,60 м. 

т 



б) Смешанный понур. В тех местах, где слой естественного 
торфа имел недостаточную толщину, последняя наращивалась торфом ка¬ 
кого же качества из ближайшего резерва. Доставленный на понур торф 


отсыпался слоем в 15—16 см и уплот¬ 
нялся ручными трамбовками с таким 
расчетом, чтобы общая толщина сме¬ 
шанного понура была не менее 1,5 м, 
а при полной осадке — не менее 1,2 м. 
Смешанный понур также покрывался 
песчаной пригрузкой слоем в 0,60 м. 

в) Искусственный понур 
устраивался на минеральном основании, 
предварительно хорошо очищенном от 
растительности и спланированном; торф 
отсыпался слоями с уплотнением. На 
понуре в районе болота вида 1 отсыпан¬ 
ный рыхлый слой из тростниково-осо- 
ково-древесного торфа со степенью 
разложения 72% толщиной 20—22 см 
при 8—12 проходках трамбовками до¬ 
водился до 15 см. При таком уплотне¬ 
нии коэфициент фильтрации отсыпан¬ 
ной массы составлял Кю “=0,0000А см!сек. 
Ежедневно отсыпался один слой торфа. 
Учитывая последующую осадку под 
песчаной пригрузкой, слой торфа отсы¬ 
пался мощностью в 1,5 м. Сверху понур 
пригружался песком слоем в 0,60 м. Про¬ 
мороженный и высохший торф, обла¬ 
дающий большой фильтрационной спо¬ 
собностью, ни в понур, ни в экран не 
допускался. 

Толщина искусственного торфяного 
понура устанавливалась в зависимости 
от напора воды в сооружении и коэфи- 
циента фильтрации торфяной массы, но 
не менее чем в 1,2 ж после осадки. 

На болоте вида 1 естественный и 
искусственный понур соединялись через 
переходную часть смешанного понура. 
Соединение стенок понура производи¬ 
лось по откосу с заложением 1 : 1—1 :2 
без трамбования (фиг. 57). 

Через 10—12 .месяцев после отсып¬ 
ки была сделана контрольная проверка 
коэфициента фильтрации образцов тор¬ 
фа, отобранных из различ'ных горизон¬ 
тов искусственного и естественного 
слоев понура, причем канал с момента 
отсыпки оставался в сухом состоянии. 
Оказалось, что нижняя часть искус¬ 
ственного понура вполне обеспечивала 
принятый коэфициент фильтрации 
0,0000 А см/сек. В верхней части этого 
слоя коэфициент фильтрации был не¬ 



сколько выше лимитного, доходя до 0,00011 и 0,00027 см/сек. Это явление 
возможно объяснить меньшей уплотненностью верхних слоев искусствен¬ 
ного понура и фильтрацией воды в пригрузочный слой песка. Коэфициент 
фильтрации в естественном псжуре, наоборот, достигал лимита и опу- 


8 Зок. 2-''77. Тор<Ь 1 ІІІ строительстве Клнала. 
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Фиг. 56. Понур на болоте вида 





скался ниже в верхнем слое, что объясняется ббльшим уплотнением 
торфа с нарушенной структурой, нежели торфа с естественной струк- 
тзфой. 

Таким образом оставление понура после окончания отсыпки в сухом 
состоянии в течение годичного срока не только не увеличило фильтра¬ 
ционных свойств понура, но во многих местах «привело к дальнейшему 

Егтствешт й/нгжкостьторфа д июне уменЬШенИЮ КОЭфиЦИеН- 

та фильтрации, снизивше¬ 
гося в некоторых пунк¬ 
тах до 0,000000 А слі/сел*. 
Понур в смысле филь¬ 
трации оказался надеж¬ 
ным. 

Осадки понура вы¬ 
разились в следующих 
цифрах (табл. 42). 

Таким образом осад¬ 
ка* искусственного пону¬ 
ра в 3 раза превысила 
осадку понура есте¬ 
ственного, вследствие че¬ 
го можно считать, чта 
при наполнении канала, 
водой противофильтра- 
ционные качества торфя¬ 
ного понура улучша¬ 
ются. 

в) Слоистый по¬ 
нур. Двухслойный тор¬ 
фяной понур был соору¬ 
жен на минеральной пло¬ 
тине. 

Нижний слой торфа 
отсыпался на спланиро¬ 
ванную поверхность с 
учетом осадки слоем в 0,75 м и уплотнялся; сверху отсыпанный торфяной 
слой покрывался песком 0,5 лг. Затем на іпесчаный слой отсыпался второй 
слой торфа также толщиной 
0,75 лі. Вся система понура при- 
гружалась песчаным слоем 1,2 лг. 

Осадка понура 



Коэффициент фипыпрации на июль месяц 1935г.» 

Лкѵомвм приш^гиа Сствств»нтьмі понур и» т 



Условньіе ойоэнанения 




Фиг. 


- -1 Тор(Я е нгаффицирнтом 

V I фип^трвиии 9ыш» 0,00015 

З ОбтнФМыио мооффицирмта филчтршрми 
0^17 оворнечггрт 0,00017 

57. Пснур на болоте вида I: естественный, искус¬ 
ственный и смешанный. 


ТЬрф е рорффчциршпом г 
фаттраиии т/рев 0,ООООА I 


Таблица 42 


В наиболее пониженной части 
понура непосредственно у пло¬ 
тины толщина понура увеличи¬ 
валась при отсыпке на Ѵ*о ма¬ 
ксимального напора плотины. 

При отсыпке торфяных слоев 
критерием достаточного упло¬ 
тнения являлся принятый коэ- 
фициент фильтрации. Парал¬ 
лельно определялся объемный 
вес отсыпанного в понур торфа, 
зольность и влажность массы. 

С целью последующего на¬ 
блюдения за осадкой и филь¬ 
трационной способностью уло¬ 
женного в понур торфа через месяц после окончания отсыпки понура и 
ригрузки песком в него были заложены через песчано-гравелистую при¬ 
грузку три шурфа до поверхности торфа. Осадка торфа определялась 
с помощью заложенных реперов. Обнаруженные изменения физико-меха- 
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Тип понура 

Точки 

Отметка по¬ 
сле отсыпки 

Отметка на 

1/ѴІ 1935 г. 

Осадка в % 
к сжимаемому 
слою 

Искусственный понур 

1 

123,16 

122,95 

14,8 


2 

122,87 

122,75 

7,4 

ЕстественньГЙ 

3 

123,64 

123,57 

4,75 


4 

123,90 

123,85 

2,5 



Таблица 43 

ТехннчесБие показателн торфа в понуре ашнеральной 
плотины 


нических свойств тор¬ 
фяного слоя показа¬ 
ны в табл. 43. 

Как видно, под 
действием песчаной 
пригрузки в 1,20 лі 
коэфициент фильтра¬ 
ции в течение 24 дней 
уменьшился в среднем 
в 5,3 раза против пер¬ 
воначальной величи¬ 
ны: с 0,0000218 до 
0,000004 см/сек. Влаж¬ 
ность торфа также по¬ 
низилась с 84,12 до 
77,937о или на 7,39% по весу. Объемный вес увеличился 
или на 1,45%. 


Технические свойства торфа 

т 1 



В момент отсыпки 

1.0:7 

0,0000213 

84,12 

После действия минеральной 


1 


пригрузки шурф № 1 

1.061 

0,00000257 

77,71 

. № 2 

1,075 

0,00000208 

77,51 

. № 3 

1,020 

0,0000076 

78,57 

Среднее значение технических 

1,052 

0,000004 

77,93 

показателей торфа после дей¬ 




ствия пригрузки 





с 1,037 до 1,052 


По истечении 34 дней «после установки реперов под действием удель¬ 
ной нагрузки в 0,275 нт/см^ осадка торфа в среднем (из отчетов по трем 
реперам) оказалась равной 19 см. До установки реперов понур уже дал 
осадку на 20 сл. Если принять еще величіину осадки песка за указанный 
период в 2 слг, то вся осадка двух торфяных слоев понура в течение ука¬ 
занного периода достигала: 


(19 — 2)4-20 
1.5 


100 = 24,7%. 


Осадка торфяных слоев за счет уменьшения порозности обусловли¬ 
вается главным образом отжатием воды. Однако в приведенных цифрах, 
характериззчощих влажность и осадку торфа в понуре, этого соотноше¬ 
ния не наблюдается. Наблюдения за осадкой показывают, что более интен¬ 
сивная осадка торфяного понура происходит в течение первых месяцев; 
в течение трехімесячного периода осадка торфяных слоев достигала Ѵя» 
в шестимесячный период — 95% от общего размера. 


(I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРФЯНЫХ ПРИКАНАЛЬНЫХ ДАМБ 

Общая характеристика торфяно-приканальных дамб, построенных на 
канале Москва — Волга, дается в табл. 44 и на фиг. 49, 50, 51, 52, 54 
и 58,а — и. 


7. ОТСЫПКА ТОРФЯНЫХ СООРУЖЕНИй 

а) Подсчет объема работ. Приступая к отсыпке торфа в со¬ 
оружение, необходимо сделать подсчет потребности в торфе из резерва. 
Ниже приводится пример такого расчета. По проекту для экрана одной из 
плотин требовалось 56 000 я* и для понура — 36 000 м^ торфа, считая куба¬ 
туру, которая будет в сооружении после полной осадки торфа. По ком¬ 
прессионной кривой осадка торфа под удельной нагрузкой 0,275 кг/ся* 
исчислялась в 36% к профильной кубатуре. В запас была принята для по¬ 
нура и экрана накидка на осадку с округлением до 50%. Следовательно 
в соответствии с принятой осадкой нужно было уложить в понур и экран 
в уплотненном состоянии: 

Л',=І^Ц5^=138000 л». 

Вследствие осадки торфяной залежи в результате осушения ее перед 
выемкой торфа объем массы торфа-сырца в болоте уменьшится примерно 
на 15% (болота среднеобводненные). 

8 =^ 
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Характеристика торфяных даиб канала-I ! 





Основание 

Ядро 





Пок 



Название соору- 


тол- 


о 

гребень 

мокрый 

>. 

и 

ас 

•Ѳ* 


жевия 

грунт 

щина 

в м 

грунт 

н во 

о 

« я 

Д о 
ш о 

грунт 

а 

о «в 

Н X 

грунт 

Н ш 

О 

ня - 

58,а 

1 

Западная дамба 

Торф 

2,75 

Торф 

3,00 

Песок 

1,50 

Песок 

1,50 ’ 

"іі 

49 

1 

Восточная дамба 

т 

4,38 

п 

3,00 

т 

0,75 

0 

И 


і 

Западная дамба 

1 . 

1 3,76 

1 . 

1 4.20 

1 . 

^^3 

1 . 

ИЯЕШЙ 



Восточная дамба 

Илова> 

тый 

песок 

С зу¬ 
бом 
3,70 
без 
зуба 
3.20 

Песчано-су¬ 

глинистый 

грунт 

Без 
зуба 
6,25, 
с зу¬ 
бом 
6,75 

9 

1,5 

* 

1,5 

*и 

58,г 

5 

Западная дамба 

Песок 


Песчано-су¬ 

глинистый 

грунт 

10,00 

0 

1,5 

• 

1,00 ' 

58.д 


Западная дамба 

■ 

■ 

Торф 

6,00 

• 

1,00 

1 

» 

0.8 ' 

52 

7 

Восточная дамба 

Торф 

3.00 

Торфяная 
дамба ка- 
вальерного 

1 типа 

2,40 

Намыта песчаная призма 
механическим способом 
той 4,00 м 

гидро- 

высо- 

_ 

51 

8І 

Восточная дамба 

■ 

4,00 1 

То же 

1,701 

Песок 

0,75 1 

1 Песок 1 

0.5 ^ 

50 

9 

Западная дамба 

т 

6,55 

Торф 

5,45 


1.0 

0 

0,75 

58.г 

10 

Восточная дамба 

п 

5,00 

0 

1,00 

п 

10.75 

" 

0,30 

58,ліс 

11 

Восточная дамба 

т 

0,85 

п 

3,00 

п 

0,75 

0 

0,30 

54 

12 

Восточная дамба 

0 

3,85 

Песок, двой¬ 
ной торфя¬ 
ной экран 

4,42 

— 

— 


— 

58,3 

13 

Западная дамба 

Замерге- 

леванный 

торф 

6,00 

Торф 

1,60 

Песок 

2,00 

Песок 


58,и 

14 

Восточная дамба 

Песок 


Песок 

8,00 



— 

— 
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I Іоеква— Волга (фнг. 49, 60, Б1. 64, 58) Т а б л н ц а 44 


ров 

Откосы дамбы 

Ширина основа¬ 

ния в м 

Напор от статнч. 

горизонта воды 

до дна канала в м 

Ширина бермы 
в м 

примечание 

! 

ОТКОС 

сухой от¬ 
кос 

мокрый 

сухой 

при¬ 
грузка 
в м 

(0 

о. 

К 

В 

м 

м 

а> 

а 

еа 

и 

о. 

О) 

а 

X 

в 

Камень 
0,25 м 
на слое 
' щебня 
0,15 м 

Надвинутый 

торфяной 

кавальер 

1:2,5 

1:4 

1:2 

1 

19,55 

5,80 

1.00 


То же 

То же 

1:2.5 

1:4 

1:2 

Кава¬ 

льер 

1:1,5 

19,00 

5,63 

1,00 


1 . 

я 

1:2.5 

1:4 

1:2 

Ш 



1.00 


. 

Песок 

1,5 м 

1:2,5 

1:4 

1:2 

1:3 

40,24 

5,50 

1,00 

Со стороны мокрого откоса под 
песчаной пригрузкой отсыпан 
торфяной вкран а 0,5 м, сопра- 
жеяный с попуром в о,б м. Понур 
пригружеи пескоы в О.б м 

• 

Уплотнен¬ 
ный мине¬ 
ральный 
грунт 

1:2,5 

1:4 

1:2 

1:3 

69,00 

5,80 

1,00 

Со стороны напора под песча¬ 
ной пригруахой отсыпан торфя¬ 
ной акран, персходяишй в понур 
мощностью в 3,40 ж, в котором 
верхний слой в 0,5 м предста¬ 
вляет уплотненный переработан¬ 
ный торф 

* 

Надвинутый 

торфяной 

кавальер 

1:2,5 

1:4 

1,2.5 

Кава¬ 

льер 

1:1,5 

42,00 

5,81 

17,20 

В нижней части мокрого откоса 
песчаная пригрузка заглублена 
в виде зуба. Берма пригружена 
сдоем песка 0,3 м. Дно канала 
прнгружаетоя слоем песка в 0,15 м 

• 

Торфяной 

кавальер 

1:2,5 

1:4 

1.2 

Кава- 

■ 

2,54 

1,00 


я 

■ 1 

1 :2,5 1 1:4 

1:2 

- 

— 1 2,54 1 1,001 

я 

Надвину¬ 

тый 

торфяной 

кавальер 

1:2,5 
1:3,5 
1:4,0 
Ширина 
бермы — 
1.5 м 

1:4 

1:2,5 

1 

38,50 

5,82 

16,0 


я 

Торфяной 

кавальер 

1:2.5 

1:4,0 

1:2 

Кава¬ 

льер 

1:1,5 

н 

5,68 

25,00 


я 

Надвинутый 

торфяной 

кавальер 

1:2,5 

1:4 

1:2 

Кава¬ 

льер 

1:1,5 

19,20 

5,68 

— 


* 

Надвинутый 

кавальер 

1:2^ 

1:4 

1:2 

Кава¬ 

льер 

1:1.5 

25,50 

5,50 

1,00 


* 

Надвину¬ 

тый 

торфяной 

кавальер 

1:2,5 

1:4 

1:2 

Кава¬ 

льер 

1:1,5 

1 

5,50 

1,00 

После образования трещин я 
сползания торфа по мокрому от¬ 
косу ядро дамбы было срезано до 
минерального грунта н намыта 
гндромоннтороы песчаная призма. 
Нижняя торфяная часть дамбы 
идет п выемке 

■ 

Обратная 

торфяная 

засыпка 

1:2^ 

1:4 

1:2 

1:1,5 

41,50 

5,50 

1,00 
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Фиг. 58. Поперечные профили приканальных дамб. 

























в связи с этим шотребкая для строительных целей понура и экрана 
торфяная масса в неосушенных забоях должна исчисляться в: 


Помимо того нужно иметь в віиду производственные потери торфа 
в забое (недобор, бровки, перемычки) и потери вследствие дальнейшего 
•обезвоживания, а также при транспорте торфа к месту отсыпки. На основе 
опытных данных Строительства эти потери составляют кругло 40%. 
Таким образом в рассматриваемом сл)гчае для обеспечения понура и экрана 
строительным торфом со степенью разложения массы более 50% потре- 
“буется следующий объем торфа в резервах: 




140-158 700 
100 


= 222180 м\ 


Так как в резервах болот, прилегающих к данной плотине, указанного 
количества торфа со степенью разложения 50% и выше не оказалось, то 
.для сведения баланса строительного торфа решено было прибегнуть, 
к переработке прессмашинами торфа со степенью разложения ниже 50%, 
после чего, как показали предварительные лабораторные опыты, коэфи- 
циент фильтрации понизился до лимитного предела 0,0000 Л см/сек. 

Однако нужно заметить, что в переработанном прессмашиной торфе 
сильно понизились угол внутреннего трения и силы сцепления, а потому 
такой торф можно применять только в горизонтальный понур. В наклон¬ 
ные слои экрана такой торф допускать нельзя во избежание оползания и 
разрыва торфяных слоев. 

б) Транспорт торфа в сооружение. Из выемки канала торф 
транспортировался для отсыпки приканальных дамб тачками, конными 
грабарками, мехкрючниками и в незначительных размерах при отсыпке 
западной дамбы на болоте вида IV — монорельсовой дорогой и на болоте 
вида III — по узкоколейной дороге. 

При ручной возке по катальным доскам, уложенным на поверхности 
грунта, на выемку торфа из русла канала составлялся план, которым 
предусматривалось расположение забоев с таким расчетом, чтобы не тре¬ 
бовалось устраивать особые помосты через уже выбранные карьеры. 

Катальные доски укладывались на расстоянии от 60 до 140аг. Каждому 
рабочему отводился участок длиной 5^ лт при высоте забоя 1,0—1,2 л. 
Рабочий оставлял тачку вверху забоя, набрасывал торф и отвозил его на 
место отсыпки в дамбу. Объем тачки равнялся 0,145 вес наполненной 
тачки—около 150 кг при влажности торфа 85% и объемном весе 1,0—1,05. 

При экскавации глубина забоя определялась в 1,0 м, при более глубо¬ 
ком забое нижние сштыки» требовали больших усилий на выкидку массы 
и снижали интенсивность работы. Делать промежуточный уступ для двой¬ 
ной переброски массы торфа из забоя оказалось невыгодным. При опыт¬ 
ных забоях глубиной более 1 м грунтовая вода вследствие высокого 
уровня ее на болотах «выклинивалась на дно забоя, значительно ослож¬ 
няла работу и понижала ее производительность. Рабочая площадь забоя 
должна иметь общий уклон к кювету (/ = 0,002), принимающему дожде¬ 
вую и отдаваемую торфом воду непосредственно и через боковые ка¬ 
навки (стрелки). 

При удаленности резерва от места отсыпки торф подавался на рабо¬ 
чую площадку конными грабарками, для чего на отсыпанной части дамбы 
устраивался переносный настил из толстых досок в виде лежневой дороги. 
Из грабарки торф сваливался на край дощатого настила и затем разби¬ 
вался и разравнивался в дамбе, как и при ручном способе доставки. После 
отсыпки одной полосы деревянный настил передвигался параллельно 
прежней укладке вперед, и таким образом отсыпался следующий ряд по 
:ширине дамбы. Преимуществом этого способа транспорта являлось 
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использование динамической нагрузки от веса грабарки с торфом, вслед¬ 
ствие чего дерев5шный настил к концу іпоездок вдавливался в торф. 

При доставке торфа транспортером тачки с торфом поднимались ка¬ 
натным транспортером из русла канала на деревянную площадку, распо¬ 
ложенную на краю выемки. С этой площадки по деревянному настилу 
торф в тех же тачках отвозился на рабочие площадки. 

При применении железнодорожного узкоколейного транспорта торф 
нагружался в опрокидные вагонетки типа Коппеля или в вагонетки с ре¬ 
шетчатым кузовом, из которых он выгружался путем отцепа откидной 
стенки. 

в) Уплотнение торфа в теле дамб. Уплотнение отсыпаемого 
в сооружение торфа (уменьшающее порозность массы и гарантирующее 
равномерную осадку сооружения) достигалось на строительстве тщатель¬ 
ным измельчением и перемешиванием торфа, а также ручным или меха¬ 
ническим трамбованием. 

В результате работ с уплотнением выяснилось, что отдельные виды 
торфа и даже один и тот же вид торфа с различной степенью разложения 
требуют на уплотнение различную затрату силы и дают различную осадку. 

Учет работы, затрачиваемой на уплотнение торфа, может произво¬ 
диться по следующей формуле: 


7 *= 


РНп 


( 30 > 


где Т — работа в кгм/\см^; 

Р — вес трамбовки, равный 6 кг; 

Л — высота падения трамбовки, равная 0,5 лт; 

О) — площадь сечения трамбовки, равная 500 слі*; 

л — количество ударов — 4. 

Подставляя в формулу (30) числовые значения, можно вычислить- 
затраченную работу: 

т = = 0,02 кгмІсм\ 

Торф очень влажный, приближающийся к пределу грунтовой массыне 
уплотняется, и его нужно или подсушить в карьере или укладывать 
в дамбу с большими промежутками. Торф пересушенный с влажностью 
ниже 76% (к сырой навеске) теряет связность и не поддается уплотнению 
даже при большой затрате механической силы. 

В силу сказанного торфяное основание и предназначенный для 
отсыпки торф в выемке канала или в резерве должны приниматься па 
акту как в отношении пригодности по составу и степени разложения, так 
и по содержанию влаги в забое. 

Перед отсыпкой торфа в дамбы необходимо лабораторным путем 
определить оптимальный процент влаги, при котором торфяная масса при 
минимальной затрате сиіпы на уплотнение обеспечивает принятый коэфи- 
циент фильтрации. Дальнейшая затрата силы на уплотнение нецеле¬ 
сообразна, так как в результате осадки массы в ядре дамбы происходит 
дальнейшее уплотнение массы и понижение коэфициента фильтрации. 

Изменение объемного веса торфа и коэфициента фильтрации в зави¬ 
симости от числа ударов трамбовкой для осоково-древесного торфа со 
степенью разложения 50—60% характеризуется цифрами, показанными в 
табл. 45. 

В практике строительства канала Москва — Волга уплотнение торфа 
при отсыпке в дамбы производилось ручным способом, катком с конной 
тягой и гусеничным трактором. 


^ Грунтовой массой называется такой грунт, в котором все промежутки между ча¬ 
стицами заполнены водой, т. е. влажность соответствует полной влагоемкости грунта;, 
совокупность частиц самого грунта называется грунтовым скелетом. Ред. 
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при ручном трамбовании 
-привезенная на рабочую площадку 
масса торфа в виде комьев сп^)ва 
разбивалась железной лопатой или 
граблями с железными зубьями; при 
этом рабочий выбирал из торфа круп¬ 
ные твердые древесные остатки, не- 
разложившиеся волокна, высохший 
торф. Затем масса разравнивалась, 
укладывалась слоем в 22—24 см и 
утрамбовывалась, при этом насыпь 
делилась на участки, и на каждый из 
них ставился один рабочий. 

Выработка по разравниванию торфа с трамбованием за 8-часовой ра¬ 
бочий день составляла в среднем при толщине слоя в 0,35 м —100 м^ или 
35 м^ и при толщине слоя в 0,20 м —156 м^ или 34 л®. Соотношение рабо¬ 
чих— тачечников и равняльщиков устанавливалось в соответствии с рас¬ 
стоянием подвозки торфа к рабочим площадкам. На одного равняльщика 
(он же тра.мбовщик) приходилось тачечников: іпри подвозке на 60 м — 6,. 
при подвозке на 100^ — 7 и при подвозке на 140 м — 8. 

При больших рабочих площадях для уплотнения торфа применялись 
обычно деревянные или бетонные катки. Практика выявила желательность 
устройства полых катков, чтобы во время работы можно было увеличи¬ 
вать вес катка, наполняя полость его водой или песком. Недостатком ра¬ 
боты гладкого катка является то, что масса не перемешивается, а только 
происходит раздавливание и приглаживание ее сверху. Поэтому лучше 
делать рубчатый или кольчатый каток, которым можно производить и 
перемешивание отсыпанного торфа. При прокатке сырого торфа со сте¬ 
пенью влажности 85—86% (от сырой навески) хорошо разложившийся 
торф со степенью разложения 50—-60% сильно прилипает к катку и за¬ 
трудняет работу. 

Отсыпанный влажный торф слоем в 20—22 слг является весьма рыхлым 
и не выдерживает большой нагрузки. При хождении человека по хорошо 
разложившемуся слою торфа последний продавливается до основания. 
Поэтому при применении для уплотнения трактора ЧТЗ -гусеницы для 
уменьшения удельного давления были поставлены на деревянные ушири- 
тели в виде полотна с поперечными шпалами. Даже и в этом случае 
трактор нельзя было применять при отсыпке торфа с влажностью более 
86—87%, так как происходили местные провалы трактора с деформацией 
отсыпанных слоев. В данном случае более удобен гусеничный трактор 
с меньшей, чем у ЧТЗ, удельной нагрузкой на опорную площадь гусеницы. 

При отсыпке подсушенного торфа облегченный тип трактора или 
ЧТЗ, поставленный на большую площадь уширителя, может быть с успе¬ 
хом применен для уплотнения торфа. 

г) Контроль за уплотнением торфа. В отличие от мине¬ 
ральных грунтов критерие.м достаточного уплотнения торфа в сооруже¬ 
ниях на строительстве канала Москва — Волга был принят не удельный 
вес, как это имеет место при отсыпке минерального грунта, а коэфициент 
фильтрации равный 0,00005 см/сек. Последний служил не только показа¬ 
телем степени фильтрации торфа, но и косвенным указателем достаточной 
степени уплотнения отсыпанного слоя. Многие виды торфа имели различ¬ 
ное содержание минеральных включений, и часто при хорошем объемном 
весе уплотненной массы коэфициент фильтрации был выше принятого. 
Тское явление наблюдалось, когда минеральный нанос торфа включал 
большое количество песка крупных фракций. 

Контроль за уплотнением торфа в дамбах производился торфяными 
контрольными лабораториями, которые были организованы на каждом 
строительно.м торфяном объекте. На утра.мбованных слоях торфа выбира¬ 
лись площадки, с которых и брались образцы торфа в металлические ц-и- 
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Таблица 


Іівменеяня объемного веса я]воэфнциенты^ 
фильтрации торфа при трамбовании 


Число уда¬ 
ров трам¬ 
бовкой 

Объемный 

вес 

Коэфициент 
фильтрации 
в смісек 

4 

0,995 

0,0006 

8 

1,030 

0,00008 

12 

1,04 

0,00001 



линдры, имевшие высоту /з = 25 см и диаметр (1 = 5 см, для определения 
коэфициента филиьтрации по способу проф. Каменского. Площадки, об¬ 
разцы с которых не обнаруживали принятого коэфициента фильтрации, 
подвергались дальнейшему уплотнению до достижения нормы фильтра¬ 
ции. Работа по контролю за уплотнением торфа производилась согласно 
особой инструкции 

д) Отсыпка песчаной пригрузки. Пригрузка песком отко¬ 
сов выемки должна производиться снизу вверх горизонтальными слоями 
после того, как откос осядет в результате подсушки и будет зачищен по 
шаблону до проектных отметок. Практика показала, что нельзя делать 
песчаные запасы на откосах выемки, тем более на откосах и гребне насы¬ 
пей, так как это может повести к деформации и обрушению откосов. Тор¬ 
фяные откосы в выемке канала должны пригружаться песком до начала 
отсыпки приканальных дамб, что значительно повышает устойчивость не¬ 
сущего торфяного основания. 

При отсыпке тела торфяных дамб песчаная пригрузка должна следо¬ 
вать за отсыпкой торфа. 

Пригрузка песком гребня торфяных дамб должна производиться рав¬ 
номерно и постепенно слоями не более 10—15 см в сутки. Эта предосто¬ 
рожность необходима для обеспечения равномерного отжима воды из 
торфа и удаления ее из .тела дамбы. Достаточный срок необходим потому, 
что торф, обладая большой всасывающей способностью, с трудом отдает 
воду даже при уплотнении под действием нагрузки. При размеренной 
пригрузке песком гребня дамб обеспечивается более равномерная осадка 
торфяного ядра, что служит гарантией от опасных деформаций. Вот по¬ 
чему при отсыпке торфа в ядро и пригрузке ядра нельзя развивать столь 
быстрых темпов, как это возможно на минеральных грунтах. 

ГЛАВА VII 

ОСАДКА ТОРФЯНОГО ГРУНТА 
1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСАДКУ 

Одним из наиболее важных вопросов при возведении сооружений из 
минерального и торфяного грунта на торфяном основании является 
осадка торфа, которая для отдельных видов колеблется в значительных 
пределах и по абсолютным размерам значительно превышает пределы 
осадок минеральных грунтов. Осадка торфяного грунта начинается от 
момента осушения болота и продолжается известный период и после воз¬ 
ведения сооружений до полной стабилизации осадок сооружения и осно¬ 
вания. Характер осадки в разные периоды работы иллюстрируется фиг. 59. 

Первая осадка торфа происходит вследствие удаления через осуши¬ 
тельную сеть канав избыточной влаги из торфяной залежи. Эта осадка 
увеличивает несущую способность торфяного грунта на болотах и умень¬ 
шает объем земляных работ. После прорытия канала начинается осуше¬ 
ние более глубоких слоев торфа. Однако в последнем случае углубление 
забоев должно производиться в такой последовательности по времени, 
чтобы осадка торфа не вызвала деформации откосов. 

На осадку и уплотнение торфяных откосов и примыкающих торфяных 
оснований влияют также отсыпанные при прорытии канала кавальеры и 
отсыпанный в сооружение грунт. Вследствие обезвоживания грунт в на¬ 
сыпи уплотняется и дает в свою очередь осадку. 

Точное представление о величинах осадки торфа дало бы возмож¬ 
ность наиболее целесообразно запроектировать баланс потребных грун¬ 
тов, установить конструктивные запасы и запланировать организацию ра- 


^ .Инструкция по наблюдению за отсыпкой торфа в сооружения н контролю за его 
уплотнением*, изд. МВС. Дмитров 1936. 
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бот. Однако в настоящее время еще нет точных норм для вычисления 
осадки торфяных грунтов в основании сооружения, и в этом отношении 
еще должны быть проведены исчерпывающие опыты и наблюдения. 

В связи с этим на строительстве канала Москва —Волга были поста¬ 
влены соответствующие наблюдения на опытных участках торфяных дамб, 
отсыпанных в натуральную величину на луговых болотах вида 111 и VII. 
Перенесение этого исследования непосредственно на трассу ускорило ра- 



Фиг. 59. Профиль осадки торфяной залежи в результате осушки и нагрузки на болоте 

вида 111. 


боты и приблизило опыт к практической действительности. Изучение 
физико-механических свойств строительного торфа производилось в ла¬ 
бораторных условиях. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАДОК 

а) Методика исследования на опытных дамбах. При 
производстве работ по отсыпке торфяных дамб на торфяном основании 
весьма важно знать полную осадку несущего торфяного основания и ди¬ 
намику ее во времени для того, чтобы правильно, с учетом осадки, за¬ 
проектировать профиль дамбы. 

Осадки торфяных дамб и торфяного основания можно разделить на 
три вида: 

1) осадка тела дамб и несущего основания в период отсыпки; 

2) осадка тела дамб к моменту окончания пригрузки их песком; 

3) полная осадка тела дамб и торфяного основания под дамбами. 

Исследования осадок производились путем наблюдения^ над ними на 

опытных торфяных дамбах и сопоставления их с теоретическими расче¬ 
тами, произведенными на основе исследования физико-механических 
свойств торфяного грунта. 

В соответствии с поставленной задачей на опытном участке на болоте 
вида VII были сооружены 6 различных типов дамб, охарактеризованных* 
в табл. 46 и фиг. 60. 


^ Приведенная здесь нумерация типов сохранена во всем дальнейшем изложении. 
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Таблица 46 


Характеристика опытных дамб на болоте вида ТІІ 


№ 

типов 

опытных 

Наименование дамб и отсыпаемый грунт 

Период отсыпки 

1934 г. 

дамб 


начало 

конец 

I 

Восточная дамба из песка с двойным торфяным экраном 

12/Х 

24/ХІ 

и 

Восточная торфяная дамба с песчаной пригрузкой по 
мокрому откосу 

19/Х 

30/ХІ 

III 

Западная торфяная дамба с песчаной пригрузкой 1,5 м 
тела дамбы 

21/ѴІ1 

13/ІХ 

IV 

Западная торфянаа дамба с песчаной пригрузкой 0,3 м 
тела дамбы 

21/Ѵ1І 

13ДХ 

V 

Южная поперечная торфяная дамба с зубом и камен¬ 
ным креплением напорного откоса 

9/ІХ 

18/Х1 

VI 

Северная поперечная торфяная дамба без пригрузки 
песком 

б/ѴІІІ 

12/Х 


Север 






■■ 

Штшт 








Ось западной 


ѣ-^квоікины для взятия образцов торфа 


дамбы 


На фиг. 61 нанесены профили опытных дамб с указанием отметок, до 
которых была произведена первоначальная отсыпка опытных дамб. Все 
дамбы были отсыпаны на торфяном основании. 

Дамбы отсыпались во второй половине 1934 г., но не были доведены 
до проектных размеров в этом строительном сезоне кроме дамбы VI, ко¬ 
торая была полностью 
отсыпана в 1934 г. В те¬ 
чение 1935 г. на дамбе I 
была (произведена досып- 

-ка песка 0,5 лг. 

В ночь на 30/1Х 
1934 г. на дамбе III про¬ 
изошло оползание отко¬ 
са в сторону выемки ка¬ 
нала на протяжении 35 іл 
вследствие быстрой при¬ 
грузки гребня торфяного 
ядра слоем песка в 0,6 т 
и укладки сверх этого 
слоя временного запаса 
песка высотой в 1,5 лі. 
Отсыпка песка началась 
26/ІХ и производилась 
с интенсивностью при¬ 
мерно 48 г/см- в сутки, 
т. е. в 3—5 раз больше, 
чем при отсыпке торфя¬ 
ного ядра. Это и вы¬ 
звало оползень на участке торфа, подстилаемого мощным слоем илистых 
отложений. В течение месяца проектный профиль дамбы был полностью 
восстановлен (см. гл. XI, п. 1). 

Для наблюдения над осадкой торфяного основания были установлены 
перед отсыпкой ядра дамбы деревянные реперы на поверхности торфя¬ 
ного основания дамб в' шести точках на каждом срединном створе всех 
опытных дамб (фиг. 62) за исключением дамбы V, в которой были уста¬ 
новлены только 4 репера. 

Осадка основания определялась периодической нивелировкой репе¬ 
ров через каждые шесть дней. В ответственные моменты (в случае ава- 
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Фиг. 60. План расположения опытных торфяных дамб на 
болоте вида VII, 

Тип 1. Восточная песчаная дамба с торфяным экраном. 

Тво И. Восточная торфяная дамба с песчаной пригрузкой мокрого 
откоса. 

Тип 1П. Западная торфяная дамба с песчаной пригрузкой слоем в 1,5 
Тип ГѴ. Западная торфяная дамба с песчаной пригрузкой слоем в 0,3.к. 
Тип V. Южная торфяная дамба с зубом. 

Тип VI. Северная торфяная дамба без песчаной пригрузки. 










ЗпподнЬх да^бси 
Тип// 



Тооф 




Тип йторфямви 




тні 



Горф 


1 

§, 


— Проектное сечение бонбЫ 

■ - Отметка поберіноети до**б1н по окончании отсЬтки 

— Сечение дамбЬ* б июня >935 г ’ 


рий, при наполнении водоема водой) производились дополнительны'е на¬ 
блюдения. Велись также наблюдения и за уровнем грунтовых вод в дам¬ 
бах с мощью устро- ^ . ж. , ,. . л. 

^ г Восточное ба ибо ЗопаднЫ: ііаеіОіР 

енных по средин- ТипШеечанвш ^ Ти^^N 

Восток ^'кід Восток Зопод 

ным створам смо- , 

тровых колодцев. 

Для создания на- , | ^ і — 

пора водоем опыт- ^ть \ !|| 1 1 Г ^ 

ного участка был 1 1| 11 ! Ѵг | 

наполнен водой до і?о — і -^^ — ц_ — ^д\ - а -— У І^ -И - іі—- 

отм. 129,00 м при Тип йторфямав Тип Ш 

минимальной отмет- п? .,.^у -гт-т/^т зх7і... 

ке гребня дамб 

129,59 ш. Наполне- ’т,- -1 ^1П 

ние водоема произ- ^ [ І І і’І 1 І 

водилось непрерыв- -I ^ . I I I I II і ,?пн '^\ \ I I II І& I 

но в течение 25 су- - Проектное сечение бонбЬ 

ТОК насосами из - отметка поберіноети дон6Ь> по окончании отсЫпки 

озера по деревян- ~ ьи^. ,„и ■ 

ному лотку через Фиг. 61. Профили торфяных дамб с показанием пределов от- 
восточную дамбу, сыпки и осадки, 

а также насосом 

и сифоном — через южную поперечную дамбу из котлована для дюкера. 
Темп наполнения характеризуется цифрами, приведенными в табл. 47. 

Полная глубина наполнения была равна 4,5 м. Наполнение ітро'шло без 
аварий, не считая неопасных трещин на северной поперечной дамбе. Для 

поддержания горизонта воды на 
^ постоянном уровне производи- 

Ярз лась периодическая подкачка 

воды при понижении уровня ее 
% ерб на 0,05 м. 

ао I Твлодал 4 бы Помимо наблюдения над 

Іі 1 I 1 _ [ осадкой дамб определялись: де- 

Торфяиоо оснобаиив формация дамб и поперечного 

I профиля канала, испарение во- 

• • ' ды с поверхности и фильтрация 

воды через дамбы. 

Фйг. 62. Схема расположения реперов для на- б) Р е 3 у л ь т а т ы н а б л ю- 

блюдения над осадкой торфяного основания. дениянадосадкойдамб. 

Осадка торфяного основания и 
тела дамбы зависит от величины удельного давления на единицу площади, 
от толщины сжимаемого основания, от естественной влажности несущего 
основания, от величины золь¬ 
ности торфа и степени разло- Таблица 47 


Тйлодамбы 

-1-4-1- 

Торфяноо оснобаиив 


Фиг. 62. Схема расположения реперов для на¬ 
блюдения над осадкой торфяного основания. 


жения массы, имеющих также 
непосредственное влияние на 
фильтрационные свойства тор¬ 
фа, и от времени действия на¬ 
грузки на основание. 

Совокупностью перечислен¬ 
ных и других факторов обусло¬ 
вливается степень сжатия и 
уплотнения торфа в вертикаль¬ 
ном направлении, происходящих 
за счет уменьшения порозности 
массы без бокового ее смещения 
вследствие выпирания и ополза¬ 
ния. Сжимаемость торфа с на¬ 
рушенной или ненарушенной 


Темпы наполнения водой опытного водоема на 
болоте вида VII 


Порядковые метры 

снизу 

Суточная 
толщина 
слоя воды 

в м 

Число 

суток 

1-й метр 

0,20 

5 

2-й , 

0,25 

4 

3-й . 

0,20 

5 

4-й . 

0,15 

6 

4,5-й . 

0,10 

5 

25 
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№ репера 


ОсядБН опытных дамб 


Таблица 48? 


§2 
с о 

ь- * 


К о. 
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СС Ч 
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а 
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Осадка торфяного 
основания за вре¬ 
мя отсыпки дамбы 
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а 
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а -Ѳ- 


2 

а 

и 

^ а 

«о 5 
а § 


а а 


Осадка торфяного 
основания от нача¬ 
ла отсыпки до мо¬ 
мента резкого 
уменьшения вели¬ 
чии осадки 


2 » 
^ « 
^ а 
3 
О у 
в Ь: 
н о 
о 

V та 
а ч 
а «а 
ч э* 


а 


о. 

о 

Н 

О) 

а 

I ^ а 

^<и 

ч 
та 
а *** 


та » 

2 а 

3 


а а 


Осадка торфяного 
основания от начала 
отсыпки до моѵеита 
окончания заметных 
осадок 




О) та 
8 Г ч 
X та 


о 2 
ч « 

и Ч 
та 
а 01 

оа 


“•Ѳ- 
та о. 
а о 

Н 


0-2 »- 
и * о 

" 2^ 
.3 я ® 

а X 5 2 

Зрз 

- й ® а 
3 2“ 

3 I X л 

13 ® ^ ^ 

оЁзг 


Да м б а I 


1 

2 

3,02 

1,129 

56 

38.5 

12.74 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

3.08 

1.656 

56 

73,3 

23,8 

— 

123 

90.5 

29,4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

3,19 

1.566 

56 

73.3 

23,0 

78,8 

123 

89,0 

27,9 

95,9 

266 

92,9 

29.1 

100 

— 

5 

3.24 

1,635 

56 

66,8 

20,6 

80,5 

123 

— 

— 

— 

266 

82,9 

25,6 

100 

— 

6 

3,32 

1.69 

56 

37,0 

11.15 

23.0 

123 

— 

— 

— 

266 

48,3 

13,1 

100 

— 


Дамба II 


1 

3.75 

1,78 

15 

20,6 

5.5 

46.1 

63 

36.8 

9,8 

82,5 

171 

44,6 

11,9 

100 

2 

3.75 

1,46 

25 

5.1 

1.4 

9.75 

ПО 

49,8 

13,3 

95,2 

201 

52,3 

13,9. 

100 

3 

3,65 

2.67 

19 

19,4 

5,3 

46,8 

93 

40.0 

11,0 

96,6 

207 

41,4 

11,3 

100 

4 

3.70 

2,66 

19 

19,3 

5.2 

47,6 

80 

38,9 

10.5 

96,0 

207 

40,5 

10,9 

100 

5 

3,75 

2,37 

13 

8,9 

2,4 

31,6 

87 

27,8 

7,4 

98,5 

201 

28,2 

7.5 

100 

6 

3,88 

1,30 

38 

6,8 

1,8 

32,4 

74 

18,8 

4.8 

89,5 

201 

21,0 

5.4 

100 


Дамба 1П 


1 

4.25 

1,222 

15 

0.8 

0,2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 1 - 

— 

— 

2 

4,00 

1,763 

23 

7,9 

2,0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

3,75 

3.994 

54 

52,5 

14.0 

44,1 

182 

101,5 

27,1 

85,3 

336 

119 

31,7 

100 

3.6 

4 

3,75 

4,013 

54 

43,2 

11,5 

45.0 

207 

83,5 

22.3 

87,0 

336 

95,9 

25,6 

100 

4,4 

5 

3,90 

3,101 

41 

25,3 

6,5 

37Д 

182 

56,1 

14,4 

82,6 

336 

67,9 

17,4 

100 

16,5 

6 

4,05 

1.665 

23 

+3.3 

+0,8 

— 

182 

25,7 

6,3 

68,0 

336 

37,8 

9,3 

100 

23.6 


Дамба IV 


1 

3,35 

1,79 

23 

9.2 

2,7 

14,7 

212 

53,8 

16,1 

86,0 

362 

62,6 

18,7 

100 

2 

3,28 

2,87 

35 

24,2 

7,4 

25,4 

260 

^6,5 

26,4 

90,6 

362 

95.4 

29,1 

100 

3 

3,13 

4,60 

48 

49,4 

15,8 

36,3 

260 

126.2 

40,3 

92,6 

362 

136,1 

43,5 

100 

4 

3,11 

4,54 

48 

43,4 

14,0 

41,5 

255 

96,0 

30,9 

91,4 

362 

105,0 

33,8 

100 

5 

3,07 

3,18 

35 

20.7 

6.7 

31,1 

195 

54,4 

17,7 

81,7 

362 

66,6 

21,7 

100 

6 

3,04 

1,83 

23 

7.4 

2,4 

19,4 

195 

28,6 

9,4 

75,0 

с62 

38,2 

12,6 

100 


Дамба V 


1 

7,05 

2,106 

118 

58,1 

8,2 

67,8 1 

194 

69,1 

9,8 

80,6 

285 

85,6 

12,1 

100 

40,4 

2 

7.65 

3,071 

61 

52,6 

6,9 

52,8 

141 

83,4 

10,9 

83,6 

285 

99,7 

13,0 

100 

2^ 

3 

7,85 

3.108 

74 

51,0 

6,5 

53,5 

129 

68,8 

8,5 

72,2 

285 

95,3 

12,1 

100 

4.1 

4 

к 

7.90 

0,860 

13 

3,4 

0.4 

9,25 

135 

26,2 

3,3 

71,4 

285 

36,7 

4.6 

100 

0,07 

О 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— , 

— 

— 

— 

— 


Дамба VI 


1 

2,70 

1,86 

68 

_ 

— 

— 

1461 

36,5 

13,5 

97,5 

334 

37,4 

13,85 

100 

+2.75 

2 

2.65 

4,251 

68 

— 

— 

— 

146 

70,6 

26,7 

94,5 

334 

74,6 

28,10 

100 

0.63 

3 

2,65 

5,305 

68 

56.7 

21,4 

65,2 

146 

79,5 

30,0 

91,4 

334 

86,9 

32,8 

100 

10,5 

4 

2,70 

5,245 

68 

55,5 

20.6 

66,1 

146 

77,0 

28,8 

91,6 

334 

83,9 

31,1 

100 

11,3 

5 

2,75 

2,922 

68 

— 

— 

— 

146 

47,3 

17,2 

96,0 

334 

49,3 

18,0 

100 

11.3 

6 

2,75 

— 

68 

— 

— 

— 

146 

— 



334 

— 

— 

100 
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структурой обычно определяется компрессионной кривой, характеризую¬ 
щей изменение влажности массы от удельного давления. 

Подсчеты осадок основания по данным нивелировки реперов были 
приурочены к следующим трем периодам. 

1. Осадка в период отсыпюи дамб. Этот период включает: а) осадку 
от начала отсыпки торфа в тело дамбы до момента окончания ее и 
б) осадку от начала отсыпки торфа в дамбы до окончания пригрузки 
песком. 

2. Осадка от начала отсыпки до момента резкого снижения величины 
осадки. 

3. Осадка от начала отсыпки до момента наступления стабилизации 
осадки, когда повторные нивелировки ‘ не обнаруживают дальнейшей 
осадки или отмечают ее в пределах точности нивелировки. 

За действующую удельную нагрузку на торфяное основание был при¬ 
нят вес отсыпанного в тело дамбы торфа, а также вес песка пригрузки; 
высота насыпи считалась от осевшего основания до поверхности гребня 
(срединные реперы) или откоса (боковые реперы). 

Подсчет осадки тела дамб был приурочен к следующим двум пе¬ 
риодам: 

1) от момента окончания отсыпки тела дамбы до момента резкого 
уменьшения величины осадки основания; для дамб, отсыпанных только из 
торфа, подсчет велся от момента окончания его отсыпки; для дамб с при¬ 
грузкой тела песком — от момента окончания этой пригрузки; 

2) от момента окончания отсыпки тела (с тем же примечанием) до 
момента наступления стабилизации осадки основания дамбы. 

Подсчет веса дамб производился по следующим двум вариантам: 

1) вес единицы объема торфа, а также песка и камня, где они име¬ 
лись, принимался без учета взвешивания водой; 

2) вес единицы объема в зоне насыщения грунтовыми водами прини¬ 
мался с учето.м взвешивания водой, а в зоне выше уровня грунтовых 
вод — полный: для торфа — 1,033, песка — 1,7, гравия и камня — 2,1; 
взвешенного торфа— 0,065. Уровень грунтовых вод был принят средний 
по состоянию его к моменту наполнения опытного бассейна водой. 

Результаты подсчета осадок приводятся в таблице осадок (табл. 48). 

Сопоставление величин полных осадок торфяных оснований под греб¬ 
нем дамб на реперах № 3 и 4 показывает, что наибольшей абсолютной 
величины достигли полные осадки под западными да.мбами, отсыпанными 
на подпорной стороне. Для удобства обозрения сравнительные данные 
полных осадок повторены в табл. 49. 

Гопостяи.іение данных нолных осадок Таблица 49 


к 

2 

X 


Глубина 

торфя¬ 

ного 


Осадка 


2 

С 

о 

Наименование ла^б 

на репере № 3 

на репере № 4 

№ типов 
дамб 

(по фиг. 60) 

основа¬ 

ния 

в м 

абсолют¬ 
ная 
в см 

в о/о от 
глубины 

основа¬ 

ния 

абсолют - 
пая 
в см 

в о/о от 
глубины 
основа¬ 
ния 

1 

Восточная песчаная со слоистым 
торфяным экраном 

ЗЛЗ 

— 

— 

92,9 

29,1 

11 

Восточная торфяная с песчаной 
пригрузкой мокрого откоса 

3,67 

41,4 

11,3 

40,5 

10,9 

III 

Западная торфяная с песчаной при¬ 
грузкой 1,5 м 

3,75 

119,0 

31,7 

95,9 

25,6 

IV 

Западная торфяная с песчаной при¬ 
грузкой 0,3 м 

3,12 

136,1 

43,5 

105,0 

33,8 

V 

Южная торсЬяная с каменной на¬ 
броской мокрого откоса 

7,87 

95,3 

12,1 

36,7 

4,6 

VI 

Северная торфяная 

2,67 

86,9 

32,8 

83,9 

31,1 
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Пригрузка граЬишл и булыжником 



Фиг. 63. Диаграмма осадок насыпи и основания южной опытной дамбы (тип V). 

















































Отсыпка дамб производилась в различное время. Так, дамба IV начата 
отсыпкой вскоре после начала работ на участке, когда основание еще не 
было в значительной -степени осушено и не могло поэтому дать значи¬ 
тельную осадку. Поэтому суммарная осадка под западными дамбами полу¬ 
чилась сравнительно большой. Западные дамбы дали большую осадку 
также и в процентах от общей мощности сжимаемого основания, имею¬ 
щей сравнительно незначительную величину (3,70 и). 

Восточные дамбы отсыпались примерно на 3,5 месяца позднее запад¬ 
ных, и за указанный период уже произошла значительная осадка основа¬ 
ния за счет осушения. 

Сравнительно большая величина линейной осадки южной торфяной 
дамбы при высоте тела в 3 л обусловливается большой глубиной (7,87 т) 



Фиг. 64. Осадки торфяного основания во время отсыпки приканальной опытной дамбы на 

болоте вида VII. 

основания, подстилаемого мягкими минеральными грунтами; этим же 
обусловливается и относительно малый процент осадки той же южной 
дамбы. 

Таким образом неравномерные осадки основания под дамбами объяс¬ 
няются в первую очередь неравномерной влажностью торфяного основа¬ 
ния до начала отсыпки дамб. 

Осушение опытного участка фактически началось одновременно с на¬ 
чалом работ на нем. Интенсивность осушения была примерно одинаковой 
для всех опытных дамб и определялась главным образом выемікой торфа 
из русла канала, куда стекала отжатая из торфяного основания вода. Из 
образовавшихся после забоев котлованов вода удалялась с помощью 
насосов. 

Динамика осадки основания характеризуется лучше всего диаграм¬ 
мами, на которых указывается весь ход работ по отсыпке тела дамб и 
дается осадка для каждого репера. Для характеристики приводим диа¬ 
граммы, показывающие ход осадки насыпи и основания для дамбы V 
(фиг. 63) и для западной опытной приканальной дамбы (фиг. 64). 

В табл. 50 приводится сопоставление динамики «и интенсивности осадки 
основания за первые два периода, именно за период отсыпки (1) и за пе- 

т 


9 вак. 2^77. Торф на строите л ьстпе Капала. 












риод от начала отсыпки до момента резкого уменьшения величин 
осадки (2). 


Таблица 50 

Динамика и интенсивность осадки основания нод опытными дамбами 


№ типа опыт¬ 
ных даѵ:б 

Периоды осадки 

№ реперов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

число 

дней 

осадка 
® % 

число 

дней 

осадка 

в % 

число 

дней 

осадка 
в % 

число 

дней 

а 

о ш 

число 

дней 

осадка 

в °1п 

число 

дней 

осадка 

в % 

, 1 

1 






_ 

56 

78,7 

56 

80.5 

56 

23 

‘ і 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

123 

95,9 

— 

— 

— 

— 

II) 

1 

15 

46,0 

25 

9,75 

19 

48,8 

19 

47,6 

13 

31,6 

38 

32,4 


2 

63 

82,5 

110 

95,2 

93 

96,6 

80 

96.0 

87 

98,5 

74 

89,5 

1П і 

1 


_ 

_ 

_ 

54 

44,1 

54 

45,0 

41 

37,3 

_ 

— 

ИІ { 

2 

— 

— 

— 

— 

182 

85,3 

207 

87,0 

182 

82,6 

182 

68,0 

IV 1 

1 

23 

14,7 

55 

25,4 

48 

36,3 

48 

41,5 

35 

31,1 

23 

19,4 

IV 1 

2 

212 

86,0 

260 

90,6 

260 

92,6 

255 

91,4 

195 

81,7 

195 

75;0 

V 1 

1 

118 

67,8 

61 

52,8 

74 

53,5 

13 

9,25 

— 

— 

— 

— 

^ 1 

2 

194 

80,6 

141 

83,6 

129 

72,2 

135 

71,4 

— 

— 

—- 

— 

VI ] 

1 

_ 

_ 

_ 

_ 

68 

65,2 

68 

66,1 

— 

— 

— 

— 

VI < 1 

2 

146 

97,5 

146 

94,5 

146 

91,4 

146 

91,6 

146 

96,0 

■ 



Наиболее интенсивная осадка торфяного основания происходила под. 
песчаной дамбой I, где через 56 дней от начала отсыпки осадка уже до¬ 
стигла 80% и через 123 дня — 96% от полной осадки. На торфяных дам¬ 
бах за первые два месяца наблюдалась осадка лишь около 50%; резкое 
увеличение осадки происходило только через 150—200 дней. Более уско¬ 
ренная осадка торфяного основания под дамбой I объясняется дренирую¬ 
щими свойствами песка. 

Для всех типов дамб осадки основания под телом дамбы со стороны 
мокрого откоса оказались значительно ббльшими, чем со стороны сухого 
откоса. Большую осадку основания, прилегающего к выемке канала, можно 
объяснить более быстрой отдачей воды в выемку вследствие меньшего 
пути фильтрации и более интенсивным осушающим действием самой 
выемки. Особенно резкая разница в размерах осадки со стороны мокрого 
и сухого откосов наблюдается для дамбы V. 

Осадка торфяного основания наблюдается и под откосами дамб 
в соответствии с удельной нагрузкой. Вследствие осадки откосы делаются 
более пологими, что нужно иметь в виду при проектировании. Наиболь¬ 
шая осадка откосов и бровки подошвы дамб со стороны мокрого откоса 
получается от пригрузки их песком и крепления каменной наброской, что 
можно заметить из сопоставления осадок для пригруженных дамб с осад¬ 
ками для дамбы VI, не пригруженной. 

в) Расчет осадки торфяного основания под опыт¬ 
ными дамбами. Для расчета осадок торфяного грунта под насыпью 
кроме мощности сжимаемого основания и высоты насыпи необходимы 
данные, характеризующие стратиграфический профиль залежи и физико¬ 
механические свойства торфа: влажность, водопроницаемость, компрес¬ 
сионные свойства, степень разложения и др. 

На строительстве канала Москва—Волга расчет осадок торфяного 
основания под опытными дамбами производился по методу, изложенному 
в книге Цытовича. 
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Величина осадки основания выражается формулой*: 

с _ _ и (^і" ®Ас) 


( 31 ) 


где 5—величина осадки сжимаемого основания в слі; 

Лі — начальная высота слоя грунта в см; 

€,» — коэфициент порозности торфяного грунта перед нагрузкой; 

—коэфициент порозности грунта по окончании затухания осадки 
под сооружением. 

Первоначальная высота Лі слоя грунта измерялась нивелировкой по 
реперам в различные периоды отсыпки дамб. 

Первоначальный коэфициент порозности е» грунта основания перед 
отсыпкой дамбы вычислялся по влажности его и удельному весу. Конеч¬ 
ный коэфициент порозности ед. опре¬ 
делялся или непосредственно по ком- 
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торфов основания или по формуле 
компрессионной кривой для соответ¬ 
ствующего давления [см. гл. II, п. 9, 
формулу (15)]. 

Коэфициент пористости опреде¬ 
лялся по фоірмуле^: 

Т(100—ІГе) 

где Л — удельный вес торфа; 

у — объемный вес сырого торфа; 

\Ѵо— весовая влажность по отно¬ 
шению к сырому торфу. 

Перед началом отсыпки объем¬ 
ный вес торфа в залежи не опреде¬ 
лялся, а потому для приближенной 
.его оценки руководствовались дан¬ 
ными истанного удельного веса 

сухого вещества. Удельньгй вес воды принимался за 1,0 и содержание 
воздуха в торфе принималось в 5% от объема, как это получалось в сред¬ 
нем при исследовании торфа болота вида VII. 

Подсчет объемного веса производился по формуле: 


Ядшіоная наерузна р 

Фиг. 65. Компрессионнь’е? кривые для тор¬ 
фа болот вида ІИ (№ 1), вида VIII (№ 
вида VII (№ 3) и вида VI (№ 4). 

График № 3 для торфа с нарушенной 
структурой, остальные для торфа с нена¬ 
рушенной структурой. 


100— Ѵэ 




100 —» 


(33) 


где Ѵз — объем воздуха в процентах от всего объема грунта; остальные 
обозначения прежние. 

Предварительно были получены компрессионные кривые и их уравне¬ 
ния для торфяных грунтов из основания и тела дамб на опытном участке. 
Эти данные приводятся в табл. 51. 

Вычисление и построение компрессионных кривых производились по 
способу, изложенному в главе И, п. 9. 

В некоторых случаях наблюденные величины коэфициента порозности 
торфа в залежи не укладывались на компрессионной кривой. Для этих 
случаев подбирались осредненные компрессионные кривые (фиг. 66), вы¬ 
численные и построенные как средние из величин, получаемых по экспе¬ 
риментальным компрессионным кривым для торфов с различным содер¬ 
жанием минеральной составной части (золы). 


’ Н. А. Цытов(іч, Основы механики грунта, стр. 139, ОНТИ, 1934. 

^ Выше, в гл. II, л. 9 применялась более простая формула (20), так как там іо;^ф 
полностью насыщался водой до состояния грунтовой массы. Ред. 
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Таблица 51 


Характерпстяка грунтов основания опытных торфяных дамб 





и 

а> 

Пластичность 




№ образцов 

н 

и 

О 

г 

л 

Ъ 

СО 

п 

3 

X 

л 

верхний 
предел Л" 

Нижний 
предел А 

Число 
пластич¬ 
ности Ф 

Характеристика 

грунта 

Уравнение компрессионной 

кривой 


882г 

14,6 

1,73 

4Э0 

473 

17 

Тростниково-древесный 
торф со степенью раз¬ 
ложения 7№/о 

е = 5,6— 1,3 Іп р 

2 

8823 

39,2 

1.87 

(316) 

(164) 

:(і52) 

Древесный заиленный 
торф 

г ^ 4,35 —1.045 іп (/» + 0,1Р5) 

3 

5560 

— 

1,68 

-- 

— 

— 

Древесный торф 

8 = 3.8 —1,35 ІП (я+ 0,18) 

А 

18010 


2,60 

57,7 

1 

48,5 

9,2 

Мелкозернистая, ило¬ 
вато-пылеватая супесь 
с неразложившимися 
остатками растений, 
грунт карбонатный 

е = 2,28 — 0,4 Іпр 

5 

18014 


2,64 

52,3 

41.1 

11.2 

Мелкозернистая супесь 
с примесью органиче¬ 
ского вещества, грунт 
карбонатный 

8 = 1,13 — 0,12 Іпя 

6 

18012 


2,64 

21,62 

19,83 

1,79 

Разнозернистая тощая 
супесь со следами ор¬ 
ганического вещества, 
грунт карбонатный 

Е = 0,58 — 0,04) Іп р 


Подсчет напряжений для всех дамб кроме дамбы V, расположенной 
на глубоком торфяном основании <7,87 л), производился в предположе¬ 


нии, что вес дамбы передается на 





Фиг. бб.*"Компрессионные кривые для тор-^,' 
фа опытного участка. 

Характеристика торфа. 

>6 1. Торф древесяыА, степень разложения 80*|'о, ис¬ 
тин ниП уделыіыА вес 1,62; « = 5,23—2,96 Іп р\ влаж¬ 
ность в естесгвенном состоянии \Т'^=8ов,о; золь¬ 
ность = 12*/о. 

2* Зпіілемі'ый, хорошо разложіівшиГіся тростни- 
ково-дреиесііыА торф. Зольность Л^=3№/о; 

« = 4,35—2,41 Іп(р-|.0,125). 


всю глубину сжимаемых торфяных и 
иловатых слоев до твердого мине¬ 
рального грунта. Для основания 
дамбы V были построены эпюры на¬ 
пряжений. Для первых двух слоев 
основания глубиной 3,3 т принима¬ 
лось, что нагрузка воспринимается 
полностью, и подсчет потери напря¬ 
жений производился только для 
слоев, расположенных глубже 3,3 ил. 
Для тех дамб, на кото,рых производи¬ 
лась дополнительная досыпка, произ¬ 
водился подсчет дополнительной 
осадки, происходящей от досыпки. 
Если второй подсчет давал значитель¬ 
ную величину осадки, то делался еще 
третий подсчет, и этим подсчетом, 
дающим уже незначительные вели¬ 
чины осадок, ограничивались. Таким 
путем производился подсчет инте¬ 
гральной осадки, происходящей при 
постепенной досыпке дамб до требуе¬ 
мых отметок. 

Сравнительные данные расчетных 
и наблюденных осадок основания 
под дамбами в местах расположения 
реперов приводятся в табл. 52. 


132 


Таблица 52 

Сравнительные данные вычпсленных и наблюденных величин осадки основания под 

опытными дпмбамп 


«п 

о. 

йі 

с 

а> 

о. 

2 

Дамба ТѴ 

Дамба 111 

Дамба 11 

Дамба I 

Дамба V 

Дамба VI 

вычнсленн. в см 

иаблюдснн. в см 

отклонение в % 
к наблюденн. 

вычисленн. в см 

ю 

з: 

я 

а> 

2 

X 

отклонение в ‘^/п 
к на люденн. 

вычнсленн. в см 

наблюденн. в см 

о 

в ж 

О Х 

я й 
^ 2 

я я 
н 

о Я 

2 

Я 

я 

я 

и 

? 

2 

ю 

» 

я 

Я 

а> 

2 

ч 

о 

со 

Я 

е 

Ш ж 

и к 

Я " 
я 

V 2 

5Ё 

о Я 

ю 

я 

я 

>=! 

О 

я 

Я 

2 

п 

V» 

ш 

я 

V 

еС 

2 

о 

я 

о 

« я 
^ Я 

“1 

Ё Ё 

1- 

о я 

вычнсленн. в см 

наблюденн. в см 

отклонение в % 
к наблюденн. 

1 

67,2 

51 

+31,8 

84,1 

авар. 


68,9145 

+ 53.2 

46.7 



91.7 

66 

+ 39 


1 

+65^ 

2 

85.3 

86 

0 

94.0 

9 

— 

66 

50 

+ 32 

56.7 

— 

— 

92,1 

86 

+ 7,1 

78,4 

71 

+10,4 

3 

90,8 

126 

—27,9 

95,0 

107 

— И,2 

55.4 40 

+ 38.4 

65,8 


— 

91,7 

72 

+ 27,2 

91,2 

85 

+ 7,3 

4 

85,6 

96 

—10,8 

98,8 

85 

+ 16.2 

56,0 

39 

+ 43.5 

69,2 

93 

—25,6 

80,88 

26 

+211 

90,8 

82 

+10,7 

5 

60.2 

60 

0 

67,8 

55 

+ 23,2 

53,2 

26 

+105 

73 

85 

-14,1 

— 

— 

— 

84,5 


+68,5 

6 

32^ 

31 

0 

53,0 

26 

+104 

34.5 

19 

+ 81.5 

53.5 

49 

+ 9,2 




■ 




Для дамб I и И расчетные осадки оказались преувеличенными против 
наблюденных; для дамбы II это расхождение достигает 50%, что нужно 
отнести за счет того, что при расчете была принята влажность, определен¬ 
ная не в основании дамб, а в приканальной полосе, рядом с дамбами, 
с сухого откоса. Расхождение наблюденных и расчетных величин осадки 
для дамбы V также произошло, очевидно, вследствие несоответствия дей¬ 
ствительности физико-механических свойств торфа, которые были полу¬ 
чены за пять месяцев перед отсыпкой дамбы. 

г) Расчет осадки производственных дамб. Положитель¬ 
ный результат с опытными торфяными дамбами на торфяном основании 
на болотах вида 111 и VII позволил 
приступить к отсылке прюизводствен- Шмениая наОоосіга о.40^ 
ньгх торфяных дамб. Пользуясь ре¬ 
зультатом опытов, были произведены 
расчеты осадок торфяного основания 
для отдельных производственных 
участков на болотах, отличавшихся 





Фиг. 


67. Поперечное сечение торфяной 
дамбы в районе болота вида к 


-я 



М 




— ^■4-— 


1- 

8 

і— ^«5 - 
илоО (древесно-осоМі 

1 ' 

тбый и осокоЛ 

7-вревесныд) 

1 

Лш 

1 слей (дребесиый то/яр) 

1 


Зслой (заиленный вреОесный торф) 

1 

ВЦ 


ПО топографическому расположению 
залежи и характеру физико-механиче¬ 
ских свойств торфа. Эти расчеты за¬ 
тем были использованы при проекти¬ 
ровании приканальных торфяных 
дамб. 

В качестве примера приводится 
расчет осадки основания западной 
торфяной дамбы канала в районе бо¬ 
лот вида I. 

Дамба имела следующие размеры 
поперечного сечения (фиг. 67): ши¬ 
рина в основании — 25 м, высота по 
оси тела — 3,28 ж, песчаная при¬ 
грузка гребня и откоса дамбы—1,50 ж. 

Характеристика торфяной залежи сжимаемого основания по трем вер¬ 
тикалям, проходящим через ось дамбы, в —10,5 ж на восток от оси дамбы 
и в +9,0 ім на запад от оси дамбы (с учетом по свойствам торфа четырех 
слоев залежи, кроме вертикали —10,5, для которой взяты только три слоя) 
приводится в табл. 53. 


4 слой (глинистый ил) 




Фиг. 68. Рлсположечие и ширина элемен¬ 
тов; расположение слоев и координаты г. 
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Таблица 5 


Характернстика торфа в основянне под приваивльяой дамбой в районе болота вида I 


н 

о 

со 

Состав и 

строение 

залежи 

о 

* т 

Ла 

«а 

о 

6 

п 

Пластич¬ 

ность 

Угол трения <р 

к 

я 


Расстояние 
оси да& бы 

Отметка ве 
низа с.юев 

§ й 

о ■ 

Средний уд 
ный вес Д 

Зольность в 

«в 

О.Э 

Л а 

я (Г 

в ® 
^ я 
и 

и ^ 

Г 

А 

Ф 

5 

и N 

5 в 

Формула компрес¬ 
сионной кривой 

О 

и 

127.72 
127,26 

Осоково-дре¬ 
весный торф 

83,2 

1.63 

16,80 

61,5 

507 

372 

135 

ЗРЗО' 

0,510 

Е = 5,50 — 3 Ій Р 

О 

Ш 

т 

127,26 
125.80 

Древесный 

торф 

83,5 

1,63 

17,04 

56,1 

522 

368 

155 

30'>40' 

0,254 

6 = 4.35 — 2.4 1й(/? + 

о 

7 

125.80 
124.12 

Заиленный 
; древесный 

1 торф 

78 

1,87 

— 

62.7 

154 

|і12 

42 

18°15' 

0,615 

+ 0,185) 


Дно—серый песок 


и 

О 

О 

О 



о 

оГ 

+ 


127, 72 
127,22 

Древесно-осо¬ 
ковый и осо¬ 
ково-древес¬ 
ный торф 

83,25 

1,63 

16,80 

65 

507 

372 

135 

ЗГЗО' 

о 

о 

127,22 
125,72 

Древесный 

торф 

84,35 

1,63 

17,04 

59,8 

522 

368 

155 

30®4(У 

0,254 

125,72 
125,16 

Заиленный 

древесный 

торф 

72,1 

1,87 


62,7 

202 

157 

45 



125,16 
124,60 

Глинистый ил 

63,5 

2,595 

— 

1 

106 

67 

39 

18®15' 

0,615 


Дно—серый песок 


127.72 
127,10 

Осоково-дре¬ 
весный торф 

84,5 

1,63 

16,80 

61,5 

507 

372 

135 

ЗРЗСК 

о 

о 

127,10 
125,60 

Древесный 

торф 

84,5 

1,63 

17,04 

56.1 

522 

368 

155 

30^40' 

0554 

125,60 

125,27 

Заиленный 

древесный 

торф 

70,6 

1,87 

1 

■ 

62,7 

202 

157 

45 



125,27 
124,29 

Глинистый ил 

Дно—серый П€ 

54,2 

:сок 

2Д95 



106 

67 

39 

18 15' 

0,615 


Е = 5»50 — 3 р 


Е = 4,35 —2,4 І8(р -Н 
+ 0.185) 


Е = 2,28 — 0.92 \^р 


г = 5,50 — Зі^р 


6 = 4,35 — 2.4 Іб (р + 
+ 0.185) 

е = 2,28 —0,92 Іё> 


Для расчета осадки в основании под дамбой берутся на каждой вер¬ 
тикали 4 точки, кроме вертикали —10,5, на которой взяты 3 точки. Эти 

Таблица 54 берутся в середине каж¬ 

дого одноіродного слоя (центр 
Координаты г центров тяжести слоев тяжести слоя). Расстояния точек 
__ до основания дамбы обозначены 


№ сжи¬ 
маемых 

слоев 

Для верти¬ 
кали — 10,5 

Для верти¬ 
кали 0,0 

Для верти- через г (фиг. 68). Значения ко^ 

кали -І-9,0 ординат 2 в лг и в долях о = 4 ж 

для каждой вертикали призе- 

м 

в до¬ 
лях Ь 

м 

в до¬ 
лях Ь 

1 

м 

дены в табл. 54. 

ЛЯХ Ь Ввиду того что интенсив¬ 

ность нагрузки от дамбы «а ос- 

1 

2 

3 

4 

0,23 

1,19 

2.76 

0,057 

0,298 

0,69 

0,25 

1,25 

2,28 

2,84 

1 

0,062 

0,312 

0,57 

0,709 

0,31 

1,37 

2,28 

2,94 

новаиие меняется по ширине дам- 
0,077 бы, то для подсчета удельного 
^'^0 давления в указанных выше точ- 
0,735 грунта основания поперечное 

сечение дамбы разделено верти- 
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кальными и горизонтальными линиями на ряд треугольных и прямо¬ 
угольных элементов. На фиг. 68 эти элементы обозначены порядковыми 
номеірами, начиная от мокрого откоса. 

Для каждой из трех вертикалей подсчитаны горизонтальные расстоя¬ 
ния у от оси до каждого из этих элементов, причем для треугольного эле¬ 
мента у считается до вершины ^ 

острого угла, а для прямоуголь¬ 
ного элемента — до его центра 
тяжести. На фиг. 69 показаны 
положение и абсолютная вели¬ 
чина у для вертикали 0. Значе¬ 
ния координат у для всех трех 
вертикалей ъ м н долях Ь даны 
в табл. 55. 

Имея коардинаты у и 2 , вы¬ 
раженные в долях Ь ширины 
элемента, можно рассчитать вер- 





-Уі'Ю- 


-Ущ^70- 


Фиг. 69. Положение и абсолютная величина ко¬ 
ординат з' для вертикали 0. 


Координаты ;/ 


Таблица 55 


№ вертикалей 

№ элементов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

В 

8 

9 

10 

Вертикаль | 

В долях Ь 

0,90 

0,625 

-0,125 

1,625 

-1,125 

1 2,625 

4,125 

3,625 

5,125 

4,625 

—10.5 1 

в м 

4.5 

2.5 

-0.5 

6.5 

-4,5 

10^ 

16,5 

14.5 

20,5 

18,5 

Вертикаль] 

[ В долях Ь 

3.0 

2,0 

2,5 

1.0 

1,5 

0 

1.5 

1.0 

2,5 

2.0 

0,0 1 

[ в м 

15.0 

8,0 

10,0 

4.0 

6,0 

0 

6.0 

4.0 

10,0 

8.0 

Вертикаль | 

в долях Ь 

4,8 

4,25 

4,75 

3^25 

3,75 

2,25 

—0,75 

1,25 

0,25 

0,25 

+9 1 

в м 

24 

17 

19 

13 

15 

9 

—3,0 

5.0 

1,0 

1,0 


тикальное на:гфяжение о» в центрах тяжести каждого сжимаемого слоя 
на каждой вертикали. Для этого находится аіо таблицам для каждого 
элемента вызываемое им наіпряжение в долях от интенсивности на¬ 
грузки Р кг/суц* и удельное давление ро^ 

При подсчете величин нагрузки Р, приведенных в табл. 56, приняты 
следующие объемные веса: для отсыпанного торфа —1,033, для песка — 
1,70 и для каменной наброски — 2,1. 

Размеры высоты насыпи И взяты по типовому профилю дамбы 
(фиг. 67). Средняя нагрузка от прямоугольного элемента сечения бралась, 
как среднее арифметическое от нагрузки по левой и правой сторонам 
элемента. 

Пользуясь вычисленными величинами нагрузки Р, беря промежуточные 
величины и умножая их на удельное давление, можно получить расчетные 
напряжения для центра тяжести каждого сжимаемого слоя основания 
дамбы по каждой вертикали. В табл. 57 приводится расчет напряжений 
для первого сжимаемого слоя основания. 

Расчетные напряжения для других слоев основания подсчитываются 
аналогично. Итоговые величины напряжения выражаются следующими 
цифрами (табл. 57а). 

Расчет осадки производился по приведенной выше формуле (31) (см. 
расчет осадки торфяного основания под опытными дамбами). 


^ Цитович Н. А., Основы механики грунтов, стр. 97 и 100, ОНТИ, 1934. 
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Таблица 5& 


Нагрузка от дамбы на основание 


№ элементов 



С9 

СЦ 

2 Р К2ІСМ- 

ЛГз эле^ ентов 

со 

•С 

Объемный 
вес •{ 

га 

а? 

V) 

о. 

а? 

О, 

и 

1 

0,4 


0,084 



5 

1,6 

1,7 

0,272 

0,272 

1 

.1,54 

1,7 

0,242 


* 0,о2о 

6 

1,5 

1,7 

0,255 


2 

лев. 0,4 

2Д 

0,084 

1 

0,326 

6 

3,28 

1,033 

0,339 

1 и,5У4 

2 

1,54 

1,7 

0,242 


0,290 среди. 

7 

1,5 

1,7 

0,255 

1 л ооя 

2 

прав. 0,60 

1,7 

0,102 


0,258 

•7 

0,4 

1,033 

0,041 


2 

1,46 

1,033 

0.156 


0,290 

8 

2,86 

1,033 

0,296 

0,296 

3 

0,4 

2,1 

0,084 



9 

1,9 

1,033 

0,196 

0,196 

3 

1,10 

1,7 

0,187 



10 

0,97 

1,033 

0,100 

0,100 

4 

лев. 1,7 

1,7 

0,289 

1 

0,440 

— 

— 

— 

— 


4 

. 1,46 

1,033 

0,151 


0,387 

— 

—- 

— 

— 

— 

4 

прав. 3,28 

1,033 

0,334 

I 

I 

1 одаі 

I 0,387 

— 

— 

— 

— 

— 


Таблица 57 


Напряжения для первого сжимаемого слоя 


X 

а> 

2 

<и 

Напряжения по верти¬ 
кали —10,5 

Напряжения по верти¬ 
кали 0,0 

Напряжения по верти¬ 
кали -1- 9,0 

*? 

Я) 

со 

У 

2 

Ро 

р 

а 

У 

2 

Ро 

Р 

а 

У 

2 

Ро 

Р 

сг 

1 

0,90 

0,057 

0,58 

0,326 

0,189 

3,0 

0,Г62 

0 

0,326 


4,8 

0,077 

0 

0,326 

0 

2 

0,625 

0,057 

0,37 

0,290 

0,107 

2,0 

0,0Ь2 

0 

0,290 

0 

4,25 

0,077 

0 

0,290 

0 

3 

-0,125 

0,057 

0,011 

0,271 

0,003 

2,5 

0,062 

0 

0,271 

0 1 

4,75 

0,077 

0 

0,271 

0 

4 

1,625 

0,057 

0 

0,378 

0 

1,0 

0,062 

0 

0,378 

0 

3,25 

0,077 

0 

0,378 

0 

5 

-1,125 

0,057 

0 

0,272 

0 

1,5 

0,062 

0,004 

0,272 

0,001 

3,75 

0,077 

0 

0,272 

0 

6 

2,625 

0,057 

0 

0,594 

0 

0 

0,062 

0,99 

0,594 

0,588 

2,25 

0,077 

0 

0,594 

0 

7 

4,125 

0,057 

0 

0,294 

0 

1,5 

0,062 

0,004 

0,294 

0,001 

0,75 

0,077 

0,047 

0,294 

0,0138 

8 

3,625 

0,057 

0 

0,296 

0 

1,0 

0,062 

0 

0,296 

0 

1,25 

0,077 

0 

0,296 

0 

9 

5,125 

0,057 

0 

0,196 

0 

2,5 

0,062 

0 

0,196 

0 

0,25 

0,077 

0,254 

0,196 

0,05 

10 

4,625 

0,057 

0 

0,100 

0 

2,0 

0,062 

0 

ОДОО 

0 

0,25 

0,077 

0,96 

0,100 

0,096 


Итого 0,299 кг/см^ Итого 0,590 кгісм^ Итого ОД 60 

кгЦсм^ 


Таблица 57а 

Напряжения для всех сжинаемых слоев 


Для отдельного слоя осно¬ 
вания фоірмула будет иметь вид: 


№ слоев 

основания 

Напряжения а кг!см- по верти¬ 
калям расчетных точек 
основания 

—10,5 

0,0 

+ 9,0 

1 

1 

0,299 

1 

0,590 

0,160 

2 

0,298 

0,575 

0,145 

3 

0,264 

0,572 

0,144 

4 

1 

0,567 

0,144 


А і/ _ І^П Ч) ^ 

1+^П ’ 


(34) 


где Н — толщина сжимаемого 
слоя в см; 

ДЯ — величина осадки слоя, 
в см. 

Остальные обозначения—по 
предыдущему. 

Величина Н берется по мас¬ 
штабу на поперечном профиле 
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дамбы или по табл. 53, где даны отметки горизонтов, вверху и внизу ка¬ 
ждого слоя. 

Величина г» подсчитывается, пользуясь формулами (32) и (33). 

Величина подсчитывалась по формуле компрессионной кривой для 
данного сжимаемого слоя по конечной сжимающей силе Р* в центре тя¬ 
жести слоя. 

Конечная нагрузка Рл состоит из начальной нагрузки Рп и напряже¬ 
ния о в центре тяжести слоя под влиянием вышележащей нагрузки: 

Р, = Рп-\--- ( 35 ) 

Общая осадка всего основания получается суммированием осадок 
отдельных слоев ДЯ. 

Расчет осадки для первого слоя основания приводится в табл. 58. 

Таблица 58 


Расчет осадки для первого слоя основания 


X 

ч 

со 

ІЛ 

X 

н 

а 

а> 

К'о/о 

р» 

с 





Нем 

ДЯ см 

Расчет 

п 






1 





1 

—10,5 

83,2 

0,097 

0,299 

0,396 

8,55 

6,71 

1,84 

і 

46 

8,86 


0,0 

83,25 

0,097 

0,590 

0,687 

8,55 

5,99 

2,56 

50 

13,4 


+ 9,0 

84,5 

0,040 

0,160 

0,200 

9,40 

7,60 

1,80 

62 

10,8 



В расчете принято: ей = 5,50 — 3 1п д == 1,63 и Ѵз = 5%. 

Для учета дополнительной осадки в результате досыпки дамб произ¬ 
водится расчет осадок со вторым и третьим приближением до окончатель¬ 
ной стабилизации осадки. Величина дополнительной осадки при втором 
приближении рассчитывается исходя из осадки первого подсчета. 

Дополнительная нагрузка вызывает в сжимаемых слоях дополнитель¬ 
ное напряжение, которое принимается прямо пропорциональным дополни¬ 
тельной нагрузке. 

Подсчет напряжения для расчета конечных осадок второго приближе¬ 
ния производится ПО приближенной формуле: 


I г р ’ 


(36) 


где 02 — искомое напряжение для расчета конечной осадки второго при¬ 
ближения; 

аі — рассчитанное напряжение для первого подсчета осадок; 

Р — удельное давление по вертикали при первом подсчете осадок; 

АР — дополнительная нагрузка при досыпке до проектных габаритов. 
Подсчет напряжений для второго приближения приводится в табл. 59. 

Расчет конечной осадки первого слоя при втором приближении при¬ 
водится в табл. 60. 

Аналогичные расчеты производятся и для остальных слоев. 

Расчетные осадки первого и второго подсчета для всех слоев основа¬ 
ния приводятся в табл. 61. 

Так как расхождения в осадках при первом и втором подсчетах незна¬ 
чительны, то дальнейших уточнений можно не делать. 
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Напряжения для второго прн(Ілнженйя 


са 

а 

5 

«=: 

о 

а 


Напряжения по в.ртикали Н-9,0 

01 

і-> 

00 со со со 

00 іО 
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0, 

<1 

«г 

0, 

оооосчсм 
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оо оо 

0 00 “ о 
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5: 
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«г* 
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о о о о 
осоо^о" 

<■ 1 
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5: 

<1 

о 

со іО 05 сч 
—. сч 

аооігэ 
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^СЧ 

Напряжения по вертикали —10,5 
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в табл. 62 сопоставлены расчетные осадки во втором приближении 
с фактическими осадками, наблюденными по реперам. 

Таблица 62 

Сравнение расчетных и наблюденных величин осадки основания под приканальной 
дамбой в районе болота вида I 


№ вертикалей 

Толщина сжимае¬ 
мого основания 

в м 

Нагрузка по вер¬ 
тикали в кг(см^ 


Расчетная 

осадка 

в см 


Наблюденная 

осадка 

Слои 

Общая осадка 

см 

% сжатия 
основания 

1-й 

2-й 

3-й 

4.Й 

/ м 

% сжатия 
основания 

—10,5 

3,60 

0,326 

9.0 

31,7 1 

43,3 

_ 

84,0 

23,3 

Сломан репер 

0,0 

3,12 

0.594 

13,6 

48.7 

9.3 

22,4 

94,0 

30,1 

96,0 

30,7 

+ 9,0 

3.43 

0,160 

11,4 

28,8 

2.3 

9,4 

52,0 

15,0 

26,0 

7,8 


д) Обработка массовых наблюдений над осадкой 
основания. 

Результаты наблюдений над осадкой торфяного основания при пере¬ 
менной высоте насыпи (от ©ерха насыпи до первоначальной отметки осно¬ 
вания) на болотах вида ПІ, IV и VII в осушенном и неосушенном состоя¬ 
ниях были обработаны в зависимости от удельной нагрузки в виде 
табл. 63. 

Таблица 63 

Таблица осадки торфяного основания на болотах вида III, ІУ и УІІ 


Удельная 
нагрузка Р 
в кгісм^ 

Осадка АИ в % к глубине оснсвания 

1 

Дамбы на болоте 
вида III 

Дамбы на болоте | 
вида IV 1 

Дамбы на болоте вида ѴП 

неосушен¬ 
ная залежь 

осушенная 

залежь 

неосушен¬ 
ная залежь 

осушенная 

залежь 

неосущен- 
ная залежь 

осушенная 

залежь 

0,100 

12,34 

7,28 

8,91 

6,20 

5,84 

3,67 

0,200 

24,68 

14,56 

17,82 

12,40 

11,68 

7,34 

0,300 

37,02 

21,84 

26,73 

18,60 

17,52 

11,01 

0,400 

49,36 

29,12 

35,64 

24,80 

23,36 

14,68 

0,500 

61,70 

36.40 

44,55 

31,0 

29,20 

18,34 

0,600 

74,04 

43,68 

53,46 

37,20 

35,04 

22,02 

0,700 

86,38 

50.96 

6237 

43,40 

40,88 

25,68 

0,800 

_ 

58,24 

71,28 

49.60 

46,72 

29,36 

0,900 

— 

65,52 

80,19 

55,80 

52,56 

33.03 

1,000 

— 

72,80 

89,10 

62.0 

58,40 

36,67 

Формула 

зависимости 

АИ= 123,4Я 

АИ = 72,8 Р 

Д7/ = 89.1 Р 

Ш = 62,0 Р 

АИ = 58,4 Р 

ДЯ = Зб,67Я 


Материалом для составления таблицы послул<или данные нивели¬ 
ровки на специально поставленных реперах на первоначальное основание 
дамб (до отсыпки ядра). 

Таблица составлена для осушенной и неосушенной торфяной залежи 
основания и представляет прямолинейные зависимости процента осадки 
основания от удельной нагрузки, условно учитываемой по весу насыпи, 
считая от первоначальной отметки основания до верха насыпи. Как видно 
из таблицы, между удельной нагрузкой и осадкой оказалась прямолиней¬ 
ная зависимость. Эта зависимость выражается уравнением вида: 

ДЯ = аР, (37) 
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где АН —процент осадки дамб по отношению к глубине сжимаемого 
основания; 

Р—удельная нагрузка в кг/см^; 

а — коэфициент, зависящий от характера торфа на данном болоте 
и степени осушения торфяного основания. При обработке дан¬ 
ных наблюдений влажность торфяной залежи была принята: 
неосушенной — в пределах от 88—90%, осушенной — 82—84%. 

Для удобства пользования данные предыдущей таблицы нанесены на 
графики (фиг. 70), дающие зависимость наблюденных осадок основания 
дамб от величины удельной нагрузки. 

Тангенс угла наклона прямой к оси абсциссы равен коэфициенту а 
в формуле (37) 

Технические и физико-механические свойства торфов болота вида ѴП 
характеризуются следующими средними данными: 


естественная влажность (весовая).. 

зольность . 

ботанический состав (неразложившаяся часть) 

а) остатки ольхи, березы и сосны. 

б) . осоки . 

в) • тростника ... . 

г) „ гипновых ѵхов . 


85^/о 

11 — 13% 


55о/о 

250/о 

100/о 

10 % 


степень разложения торфа. 

объемный вес. 

коэфициент фильтрации в неосушенном состоянии 
с ненарушенной структурой. 

угол внутреннего трепня . 

сила сцеглен'''я. 

глубина залежи. 


1000/о 

65о/о 

1,03—1,05 


= 0,0003 смісек 
(0,00018 — 0,000006) 
^ = 2240' 

С = 85,2 кгісм- 
3,5 —7,0 м 


Нужно иметь в виду, что торф не является абсолютно упругим телом, 
а потому зависимость между удельной нагрузкой и величиной сжатля 
(осадки) несущего основания (табл. 63) может наблюдаться только в пре¬ 
делах определенных 
значений нагрузок до 
0,6—0,7 кг/см- и при 
предельной мощности 
основания до 3,5—4,0 м. 
Дальнейшее увеличе¬ 
ние сжимающих на¬ 
грузок будет вызы¬ 
вать пропорционально 
меньшее сжатие по за¬ 
тухающей линии. При 
более мощном основа¬ 
нии торфяной залежи 
снятые по графику ве¬ 
личины осадок будут 
преувеличенными. Оче¬ 
видно, при большей 
" 0.1 , о;г 0,3 .а4 аз о.б ол о.в ,ао- іо і,о мощности залежи ниж- 

УделЬноя нагрузка кгіем^ СЛОИ торфа будут 

Фиг. 70. График средней зависимости процента осадки тор- воспринимать не пол- 
фянсго основания от удельной нагрузки на болотах вида ную нагрузку, а ПО за- 
III, IV и VII. тухающи.м эпюрам, и 

величина осадки будет 

интегрированной. Все эти условия относятся к торфяной залежи, под¬ 
стилаемой твердыми минеральными грунтами. 

Торфяные залежи, подстилаемые мягкими минеральными грунтами, 
должны быть выделены в особую группу, так как в данном случае осадка 
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может происходить не только за счет уменьшения пористости, но и за 
счет смещения и выжимания неустойчивого подстилающего грунта осно¬ 
вания. 

В особую группу нужно также отаести болота, залежь которых прои¬ 
зошла путем нарастания и лежит еще на водяной подушке. В таких боло¬ 
тах осадка может происходить в ббльших размерах по сравнению с боло¬ 
тами сплошного типа, а при переходе нагрузки за известный предел 
последняя обращается в критическую с разрывом торфяного слоя, что 
имело место на болоте вида IV. 

Наблюденная осадка для нагрузок, превышающих 0,35 кг/см-у несколько 
выше расчетной осадки по компрессионной кривой. Это объясняется тем, 
что компрессионной кривой учитывается осадка только за счет изменения 
пористости вследствие отжатия воды, тогда как показания репера вклю¬ 
чают не только изменение пористости, но и боковое смещение массы. 

При небольших удельных нагрузках наблюденные осадки меньше рас¬ 
четных, так как боковое смещение массы в этих случаях весьма незначи¬ 
тельно. 

При малых нагрузках процент обезвоживания основания довольно хо¬ 
рошо совпадает с процентом осадки залежи, так как осадка всецело обу¬ 
словливается обезвоживанием массы; при больших нагрузках такого сов¬ 
падения не замечается, так как на наблюденную осадку оказывает влияние 
и фактор смещения и выжимания массы. 

В табл. 64 сопоставлены величины осадки основания под гребнем и 
откосами дамб, наблюденные по 27 реперам, и расчетные по компрессион¬ 
ной кривой для тех же точек. 


Таблица 61 

Сопоставление расчетных и наблюденных величин осадки основания под откосани я 

гребнем дамбы 


Положение реперов 


Данные 


Откосы дамбы 


Гребень дамбы 


Высота насыпи над ре- 











репером в м ... 

Удельное давление, со¬ 
ответствующее высоте 

1,5 

0.158 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4.5 

5,0 

5.5 

6,0 

насыпи, в кгіем- . . 

Осадка сжимлемого ос¬ 
нования в % к глубине 
последнего: 

0,210 

0.262 

0,315 

0,370 

0,420 

0,470 

0,525 

0,580 

0,630 

а) наблюденная по ре¬ 











перам . 

б) расчетная по ком¬ 
прессионным кри¬ 

3,5 

7,5 

11,5 

15,3 

19,5 

23,25 

27.0 

31,0 

35,25 

39,0 

вым . 

Разность между наблю¬ 
денной н расчетной 

11.5 

13,75 

16,3 

18,5 

20,5 

22,25 

24,0 

25,6 

27,25 

28,5 

осадками (іг) .... 

-8 

6.25 

-4,8 

- 3.2 

1 

-1,0 

і 1 

+ 1,0 

+ 3,0 

+ 5.4 

+ 8,0 

—10,5 


е) Осадка торфяного ядра дамбы. На основании наблюде¬ 
ний (табл. 48) л и н е й н а я осадка торфяного ядра дамб для 
всех случаев принята в среднем в размере 10% от высоты дамбы. Период, 
в течение которого происходит интенсивная осадка (до 95% от общей 
осадки), по наблюдениям составляет в среднем шесть месяцев. По истече¬ 
нии шести месяцев осадку можно считать только для вновь отсыпаемой 
части дамбы, принимая отсыпанную часть за осушенное основание. 






3. СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ О ВЕЛИЧИНЕ ОСАДКИ 
С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ДАННЫМИ 

Нормами Бертона, .приведенными в виде графика для американской 
практики ^ осадка несущего торфяного основания под нагрузкой выра¬ 
жается ббльшими величинами, нежели это имело место в практике строи¬ 
тельства канала. Бертон делит Нагрузки на три группы: 1) Л = 0,9 лг, 
2) Л = 0,9—1,2 лг и 3) /з= 1,2—1,5 лі. Соответственно трем группам нагрузки 
им даны кривые осадки основания По этим кривым осадка основания 
равномерно увеличивается до глубины залежи 6 м; от 6 до 8 ж она увели¬ 
чивается быстрее, а при глубине торфа выше 8 ж насыпь независимо от 
высоты ее погружается до твердого минерального грунта. Таким образом 
на болотах с глубиной больше 8 ж сравнительно небольшая нагрузка пре¬ 
вращается в аварийную, так как насыпь погружается на дно. В практике 
строительства канала указанного Бертоном явления не наблюдалось. 

Известно, что торф своеобразно реагирует на внешнюю нагрузку. 
Главная реакция сводится к выжиманию воды, в результате чего повы¬ 
шается несущая способность торфа. Отдельные горизонты стратиграфиче¬ 
ского профиля торфяной залежи, представляющей чередование более раз¬ 
ложившихся с менее разложившимися слоями, проявляют при отдаче 
воды .последовательность и закономерность в изменении компрессионных 
свойств. Так сильно разложившиеся слои отдают воду в большей степени, 
нежели слабо разложившиеся слои, лежащие между ними. Между вели¬ 
чинами осадки торфяного основания и объемом воды, отжатой при опре¬ 
деленной удельной нагрузке, замечается известное соответствие. Каваль¬ 
еры, отсыпанные на торфяном основании на болоте вида VII, погрузились 
в торфяное основание на 0,8 ж, причем объем вытесненной торфяной массы 
равнялся 5 000 ж^. Средняя влажность торфа до отсыпки кавальера была 
87,1%; после отсыпки в результате отжима влажность понизилась до 
82,5%, объем выжатой воды составлял 5 450 ж^ — цифра, близкая к объ¬ 
ему вытесненного торфа. Следовательно для данной удельной нагрузки 
осадка торфа достигает своего предела, вода отжимается, и в торфяной 
массе при новом водном режиме наступает гидростатическое равновесие. 

Повышение удельной нагрузки на то же основание вызывает дальней¬ 
ший процесс осадки торфа. При условии медленного темпа работы (не бо¬ 
лее 8—10 г на 1 См-/сутки) и недопущения местных перегрузок даже на 
мощных торфяниках, глубина залежи которых превышает 8 ж, аварийного^ 
разрыва сплошности массы не наблюдается. 

Явление, подобное указанному Бертоном, наблюдалось на болоте 
вида IV в той части его, где торф подстилался мощной свитой неустойчи¬ 
вых илистых разжиженных отложений, на месте бывшего заторфованного 
водоема. При удельной нагрузке на поверхность торфа в виде минераль¬ 
ной насыпи, превышающей 1 кт/сж^, произошел разрыв сплошности торфа. 
Однако это явление исключительное, находящее себе объяснение в осо¬ 
бенностях строения лишь данного торфяника без возможности какого- 
либо обобщения. Мы полагаем, что работа Бертона происходила также 
в специфичных условиях, которые не были предпосланы автором в пояс¬ 
нительном тексте к графику. 

Данные по осадкам торфа Кузнецовой Н. П., много работавшей по 
торфам в дорожном деле, также не подтверждают выводов Бертона. 
Осадка торфа до твердого минерального грунта происходила только на 
заросших с поверхности торфяниках, подстилаемых жидким основанием; 
на плотных торфяниках независимо от мощности залежи осадка основа¬ 
ния давала меньшие размеры по сравнению с американскими. 

Для определения объема торфа, потребного для сооружения насыпи 
на торфяном основании, Бертон пользовался следующей формулой: 

_ 0 = І\Ѵ + ЗР)-ІГ+Н), (38) 

1 Терцаги А., Инженерная геология, стр. 204, 1935. 

* Там же, стр. 202. 
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где ѴѴ^ — ширина гребня насыпи; 

Р — высота насыпи над поверхностью болота; 

Н — предполагаемая глубина погружения насыпи. 

Бертон исходил из предположения, что поперечное сечение погру¬ 
зившейся части торфяной насыпи представляет собой также трапецию, 
обращенную меньшиім основанием вниз и имеющую верхнее основание 
общее с первоначальным основанием насыпи. 

Исследование прогиба основания приканальных дамб не подтвердили 
такого представления. Объясняется это, повидимому, тем, что приканаль¬ 
ные дамбы отсыпались на неодинаковое по содержанию влажности осно¬ 
вание: со стороны выемки канала основание было более осушенным, так 
как отжимаемая вода находила более короткий путь в русло канала, 
а потому со стороны канала прогиб основания насыпи получался больший, 
нежели со стороны сухого откоса. Это явление отмечалось и наблюдением 
по осадочным реперам. По опыту в рыбных хозяйствах (инж. Лундин К. П.) 
и в дорожной практике (Кузнецова 'Н. П.) погруженное в торф основание 
дамбы также не принимало формы трапеции. Поэто.му предложение Бер¬ 
тона нужно считать условным. 


ГЛАВА Ѵ1П 

УСТОЙЧИВОСТЬ ТОРФЯНЫХ откосов 

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

в практике строительства канала установлено, что чистый торф, под¬ 
стилаемый твердым минеральным грзштом, допускает такое же заложение 
откосов, как это принято для минеральных грунтов: нормальные откосы 
выемки канала — 1:4 и откос насыпи приканальных торфяных дамб на¬ 
порный — 1 :2,5 и сухой —1:2. Однако на торфяных болотах, подстилае¬ 
мых мягкими неустойчивыми грунтами — илами, .мергелями, нормальный 
откос івыемки (1:4) требовал уположения до 1:5, а при повышенных 
удельных нагрузках — до 1 :6 и 1:7; откосы торфяных насыпей, при нор¬ 
мальной влажности отсыпаемого торфа 82—86%, были устойчивы при 
заложении 1:2 — 1 :2,5, при повышенной же влажности торфа и высокой 
степени разложения массы — 60% и выше — заложение увеличивалось 
до 1:3. 

Комплекс напластования торфяного грунта, состоящий из насыпи и 
основания, представляет собой весьма неоднородную массу. У них раз¬ 
личны углы внутреннего трения и силы сцепления; насыпь торфа имеет 
нарушенную структуру, более монолитна в сечении, нежели основание 
естественного сложения, отличающееся слоистостью и по ботаническому 
составу торфа и по степени разложения массы. 

Чистая торфяная залежь во многих случаях подстилается различной 
.мощности мягкими минеральными грзштами, находящимися у предела те¬ 
кучести и лишенными сцепления; влажность торфа насыпи и основания 
различна, что связано с изменение.м объемного веса и сил сцепления в пре¬ 
делах массы обрушения. 

Неоднородность строения торфяной насыпи и торфяного основания и 
наличие кроме трения еще и сил сцепления исключают применение для 
расчета устойчивости откосов способа Крея. 

Для нахождения наименьшего значения коэфициента устойчивости 
для торфяных грунтов возможно с некоторой -приближенностью принять 
способ расчета Феллениуса-Терцаги с учетом не только коэфициента тре¬ 
ния, но и сил сцепления, а также особенностей каждого отдельного случая. 

В расчетах устойчивости откосов торфяных грунтов мы, очевидно, 
находимся еще далеко от разрешения этого вопроса в общем виде, для 
любого случая. 

Весьма условным будет допущение скольжения разнородных торфя¬ 
ных грунтов по круглоцилиндрической поверхности. Такое скольжение мо- 
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жет происходить в торфяных грунтах скорее по штрабованной кривой, 
что можно было наблюдать в натуре. Наблюдения проф. Феллениуса и 
проф. Терцаги, показывающие, что обрушения достаточно близки к кругло- 
цилиндрическим поверхностям, относятся к минеральным грунтам. Опол¬ 
зание же откосов в мягких минеральных грунтах основания — илах и мер¬ 
гелях, находящихся в естественных условиях у предела текучести, — про¬ 
исходит по другим законам — законам пластической деформации без обра¬ 
зования плоскостей скольжения. Отсыпка такого грунта с каким-либо 
углом заложения практически невозможна. 

В столь разнородных грунтах, как торфяные грунты, очевидно, центр 
скольжения будет претерпевать в процессе обрушения смещения, с изме¬ 
нением функции центра—радиуса плоскости скольжения. Такой центр 
графически можно найти только в виде осредненного. 

В расчетах применительно к методам Феллениуса-Терцаги для торфа 
необходимо выделить следующие случаи скольжения откосов: а) в преде¬ 
лах более или менее однородной торфяной насыпи с нарушенной структу¬ 
рой массы; б) по разнородным торфяным насыпи и основанию с разно¬ 
родными константами, обусловливающими коэфициент устойчивости; 

в) торфяной насыпи, 
подстилаемой мягкими 
минеральными грунтами, 
не имеющими сцепления. 

Для торфа, как для 
связного грунта, при рас¬ 
чете устойчивости учи¬ 
тывалось совместное 
действие трения и сил 
сцепления, являющихся 
противодействием сдви¬ 
гу по круглоцилиндриче¬ 
ской поверхности. 

Расчеты производи¬ 
лись следующим об¬ 
разом. На имеющемся или предположенном оползне проводится кривая 
скольжения с таким расчетом, чтобы она проходила через конечные 
точки обрушения и захватывала массу «по линии действительного ополза¬ 
ния; центр скольжения должен лежать на перпендикуляре к середине 
хорды, соединяющей концы дуги, по которой произошло обрушение 
(фиг. 71). 

Часть откоса, ограниченная кривой скольжения, делится на отсеки рав¬ 
ной ширины, имеющие форму трапеции, кроме крайних, которые имеют 
форму треугольников с шириной, равной ширине остальных отсеков. 

Вертикалью из центра О вся призма обрушения делится на две части 
с моментами: отрицательными относительно центра О — в левой части 
с силами ^ 1 , ..., ^5 и положительными — в первой части с силами 

^в, і:7, ..., 

Оползающая масса грунта принимается за твердое тело, что дает воз¬ 
можность рассматривать отдельные отсеки, не прини.мая во внимание сил, 
действующих по плоскостям раздела со стороны соседних элементов. По 
мнению проф. Терцаги эти силы являются внутренними по отношению 
ко всему массиву оползня и не могут оказывать влияния на устойчивость 
массы в целом. Это условие справедливо для случая, когда происходит 
одновременно оползание всей массы грунта, и все частицы сохраняют свое 
расположение относительно друг друга. В торфяных грунтах этих условий нет. 

Расчет устойчивости откосов производится по следующим формулам: 

^Ѵ= 2 й'С 08 а; 



Фиг. 71. Схематическая кривая скольжения по круглоци¬ 
линдрической поверхности. 


іи 


(39) 



где Мсов —сдвигающий момент относительно центра вращения О тм; 

г — плечо элементарной силы ^ относительно центра вращения 
равно 8ІП а; 

ё — элементарная вертикальная сила в т; 

Муг )'—удерживающий момент относительно центра вращения О тм; 
N — сумма нормальных сил в т; 

К —-радиус «кривой скольжения в м; 
ср—тангенс угла внутреннего трения; 

І — полная длина кривой скольжения в м; 

С —сила сцепления в т/м-; 

С 08 а — косинус центрального угла а; 

К — коэфициент устойчивости. 

2. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

В качестве примера приводим расчет устойчивости торфяных откосов 
на учасже опытных дамб на болоте вида VII, причем расчеты сведены 
в таблицу с обозначениями но п. 1 настоящей главы (табл. 65). 


Таблица 65 


Сводка расчетных данных по устойчивости откоса 


іуГ® п/гі 


г 


а 

$ІП а 

соза 

^СС8 а 

Примечание 

00 

2,78 

5,56 

1,58 

-5,0 
+ 7,11 
+ 8,8 

— 14,40 
+ 39,55 
+ 13,9 

20^' 

40°0' 

58°0' 

0,469 

0,643 

0,799 

0,883 

0,766 

0,602 

2,45 

4,26 

0,95 

По торфу 
<?і = 31 30' 
9і = 0,613 
Сі = 0,510 







лг,= 

= 7,66 

= 7,8 

2 

3 

4 

5 

6 

6,25 

9,71 

9,95 

9,71 

8,04 

— 3,0 

— 1,0 
+ 1,0 
+ 3,0 
+ 5,0 

— 19,35 

— 9,71 

— 9,95 
+ 29,13 
+ 40,2 

16 0' 
5^30' 
5^зо: 
1б"30' 
28Ю' 

0,276 

0,096 

0,096 

0,284 

0,469 

0,961 

0,995 

0,995 

0,959 

0,883 

6,00 

9,66 

9,90 

9,31 

9,09 

По супеси 
= 23°25' 
І2 Т2 = 0,430 

Са =: 0,270 
/.2 = 11,5 
/? =11,0 




— 43,55 
+ 132,75 
=89,20 


7/,; 

= 41,96 



а) Расчет устойчивости торфяного откоса выемки 

^уа = Щ 4- -Ь ^2^2^ = 

= 7,66-0,613.11+ 41,96-0,43- 11-1-0,51.7,8- 11 +0,27 • 11,5 • 11 = 

= 51,59 + 19,84 + 43,78 + 34,1 = 149,31. 

Коэфициент устойчивости 


К = 




'уд 




1і9,31 


1,67. 


б) Расчет устойчивости откоса торфяной насыпи, 
пригруженной песком на торфяном основании, производился ана¬ 
логично с предыдущим расчетом. Значения констант приняты следующие. 

Для торфа с ненарушенной структурой: ,<рі = 31°30', 1&срі = 0,613, 
С, =: 0,510. 
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Для торфа с нарушенной структурой, уложенного в ядро дамбы, 
ср2 = 2Э°40', 1^.912 = 0,440, 0^ = 0,450, ^ = 4,6. 


К-- 




уд 


454,12 


М 


оде 179,33 


= 2,53. 


в)Расчет устойчивости откоса торфяной насыпи и 
торфяной выемки. Значения констант: 

Торф с ненарушенной структурой (несущее основание) Л/і = 20,5; 
(р, = 31°30'; 1^.91 = 0,613; Сі = 0,510; ^1 = 7,9. 

Торф с нарушенной структурой (торфяная насыпь) УѴо = 4,10; ^2 = 
= 23°40'; 1^ 92 = 0,440; С2 = 0,450; Ьо=^4,8. 

Минеральный грунт (супесь) Мз= 192,38; 9з = 23°25'; 1 ^ 93 = 0,43; 
Сз = 0,270; ^з = 25,4. 


К 


м, 


уд 


М, 


еде 


2510,49 
1 362,41 


8. КРиВОЛННЕЙПОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ В МЯГКИХ илистых и ТОРФЯНИСТЫХ 

ГРУНТАХ 

в тех пунктах трассы канала, где по геологическим условиям возни¬ 
кала опасность оползания откосов насыпи и выемки, производился пове¬ 
рочный расчет устойчивости откосов. К числу наиболее тяжелых в этом 
отношении участков относятся места с разнообразным напластованием 
слабых неоднородных и переувлажненных грунтов — торфов, илов, мерге¬ 
лей,— создающих угрозу оползания откосов, а также выпирания осно¬ 
вания под дамбами. 

Расчеты производились для нормального профиля откосов 1 :4 и 
усиленного путем уположения до 1 :6 —1 :6 с пригрузкой их песком, а 
также для случая отнесения приканальной дамбы в полевую сторону 
с устройством в откосе разделительной бермы. 

Приводимые ниже расчеты относятся к участку болота вида ѴП, где 
трасса проходила по древнему водоему, заполненному илистыми отложе¬ 
ниями, покрытыми сверху торфом и подстилаемыми аллювиальными 
песками. 

Особое опасение в отношении устойчивости вызывали илистые грунты 
чрезвычайно рыхлого строения и переувлажненного состояния с малыми 
углами внутреннего трения. 

Геотехническая характеристика их приводится в табл. 66. 

Таблица 66 


Характеристика строите.тьных снойств и.іистых грунтов на болоте вида VII 


№ образцов 

Ненарушенная структура (монолит) 

Нарушенная структура 

угол сдвига ф 

угол внутрен¬ 
него трения <р 

л 

н 

и 

ч 

со со 

верхний пре¬ 
дел пластич¬ 
ности Р 

нижний пре¬ 
дел пластич¬ 
ности А 

число пла¬ 
стичности Ф 

удельный 
вес Д 

объемный 

вес 

порозность 
в »/о п 

угол сдвига ф 

угол внутрен¬ 
него трения ср 

объемный 
вес у 

порозность п 

1 

20“40'| 

20^00' 

47.6 

83.0 

59,2 

27,7 

2,60 

1,50 

68,3 

21°55, 

о 

О 

О 

1.49 

67,3 

2 

24"С0' 

12'00' 

84,6 

83.0 

62,3 

20.7 

2,71 

1,59 

— 

20^55' 

8°55' 

1,66 

61,6 

3 

20^55' 

13^55' 

52,0 

40,2 

30,7 

9,5 

2,69 

— 

—• 

15^55' 

12=50' 

— 

— 

4 

17°30' 

12°55' 

90,6 

73,6 

36,4 

37,2 

2,68 

— 

— 

15=^35' 

10=00' 

— 

— 

5 


13^65' 

58,0 

65,3 

46,8 

18,5 

2,42 

1,33 

73,1 

184)5' 

1і°50' 

1,41 

68,6 

6 

27^55' 

14^0' 

83,0 

95,6 

38,2 

57,4 

2,50 


- 

19^30' 

15=55' 



Средние расчет- 












ьые 

веаичнны 

1 

74,0 

— 

— 

28,5 

2,60 



— 

— 

1,52 

66,0 
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Углы сдвига были определены при нагрузке 1,0 кг/см^, которая соот¬ 
ветствует расчетным условиям, дающим максимальное давление на криво¬ 
линейных поверхностях скольжения Р = 0,73 кг/см-. 

Учитывая чрезвычайно рыхлое строение грунтов и их высокую есте¬ 
ственную влажность, можно было полагать, что в процессе производства 
работ при увеличении нагрузки от приканальных дамб и пригрузок эти 
грунты способны в значительной степени нарушать свою естественную 
структуру. Поэтому необходимые для расчетов значения статических 
углов внутреннего сопротивления скольжению ^ст были определены по 
лабораторным данным для нарушенной структуры. 

Кроме того учитывалось влияние на величину этих углов естествен¬ 
ной влажности по формуле, предложенной Геотехническим отделам Строи¬ 
тельства: 


’т^ст 


Л* 


(40) 


Величина статического угла сдвига получена как средняя из резуль¬ 
татов анализа отобранных образцов для илистых грунтов: 'Ѵлл=17°30'. 

Остальные необходимые для расчета характеристики илистых грунтов 
также взяты как средние для шести исследованных образцов. 

Для торфа и песка приняты для расчетов следующие физико-механи¬ 
ческие характеристики (табл. 67). 


Таблица 67 

Фи8нко->механическне хлрлктернстнки гр^нтов для расчета устойчивости откосов на 

болоте вида 111 


Наіи енование грунта 

Статический 

угол сдвига 

Объемный вес 

Удельный вес 

Число пластич¬ 
ности в % 

Порозность в % 

в есте¬ 
ственном 
состоянии 

в насы- 
щениоіі 
состоянии 

во взве¬ 
шенном 
состоянии 

4'с»п 

7ест 

7нас 

Тезе 

Л 


п 

Ил. 


1,52 


0,54 

2,60 

28,5 

66,0 

Торф. 

27Ю0' 

1,07 

— 

0,07 

— 

— 

— 

Песок. 

25°00' 

1,70 

2,0 

1,0 





Допускаемый коэфициент устойчивости был определен по формуле: 

ІС = 1 + 1,6 Ф2, (41) 

что для рассматриваемого случая при числе пластичности Ф =0,285 дает 
К=\ + 1,6-0,2852=1,13. 

Расчеты были произведены для наиболее невыгодного случая — 
быстрого опорожнения канала. Глубина воды в канале после понижения 
горизонта принималась равной 1,0 м, так как промежуточные расчеты по¬ 
казали, что этой глубине соответствуют наименьшие коэфиценты устой¬ 
чивости. 

Положение опасной кривой скольжения определялось подбором при 
разных радиусах и положениях центра. 

а) Проверочный расчет песчаной дамбы на торфяно- 
илистомгрунте при типовых откосах (фиг. 72). Кривая сколь¬ 
жения пересекает торф и илы. Откос выемки не имеет песчаной пригрузки. 
Канал опрожнен до отм. 125,50, т. е. глубина воды равна 1,0 м. Кривая 
разбита на ряд элементов с шириной каждого 4,0 м. 


10 ^ 


14 ? 
















в расчете учтено влияние быстрого опорожнения канала введением 
гидродинамических и расчетных углов сдвига по формулам: 


0.5Р„-Ф(Р„,~Р^ , 

0,5 Рт 

. 1 . _ '*'<:>« + 

^расч 2 


(42) 


Влияние гидродинамического давления воды не учитывалось, так как 
коэфициент устойчивости без того получился меньше единицы, и необхо¬ 
димость в дальнейшем уточнении расчета отпала. 

Вычисление производилось по упрощенным формулам: 


Р _У ^ р _ у т 

/? ^ соза • СІ 2 + ЗІПО * ^Сда ^ п 



Фиг. 72. График скольжения для поверочного расчета песчаной дамбы па торфяном осно¬ 
вании. 


В результате получена величина коэфициента устойчивости: 




соз а • сід -|- 8ІП о _ 35,19 




42,55 


:0.83. 


При учете гидродинамического давления воды коэфициент устойчи¬ 
вости получился бы еще меньше. 

Расчеты показывают, что в наличных грунтовых условиях конструк¬ 
ция в виде песчаной дамбы типового профиля без усиления откоса 
выемки неустойчива. Необходимо повышение устойчивости, которое воз¬ 
можно или в виде массивной пригрузки откоса или его уположения. 

б) Проверочный расчет того же профиля с песчаной 
пригрузкой откоса выемки. Конструкция профиля показана на 
фиг. 73. Толщина пригрузки, считая по горизонтальному измерению, взята; 
на отм. 128,50 (на половине глубины профиля)—4,0 м и на уровне дна 
канала—10,0 т. Подошва пригрузки сопрягается с песчаным грунтом, под¬ 
стилающим илы. 

В расчете учтено влияние быстрого опорожнения канала (гидродина¬ 
мические углы внутреннего сопротивления) и влияние гидродинамического 
давления воды (фильтрационные силы О). 

Влияние гидродинамического давления учитывалось прибавлением 
сдвигающей силы: 


Р = 

ги^ 


І^і^і “I” 

Я ^ 


(44) 
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в результате получены следующие величины: 

VI Р 


= 55,23 /и; 2 Я = 36,85 


от; 


С05 а • «р + 8ІП а 

Оі = 1,34//г; = т\ аі = 15,70 03 = 18,0 лс; /? = 22,0 

и коэфициент устойчивости: 

2 " 


^ С08а • с1^ 9 -4" “ 

^ ^ Щ гл _ і гл _ 


2 ^'’+ 


0 \(іі -}“ 7 ) 2^2 


36,85 + 


55,23 

1,34* 15,70 + 5.0-18,0 

22.0 


= 1,32 >1,13. 


Расчеты показывают, что массивная песчаная пригрузка откоса выемки 
разрешает вопрос об устойчивости рассматриваемого профиля в торфяно¬ 
илистых грунтах. Это решение с вариациями в части размеров песчаной 



Фиг. 73. График скольжения для поверочного расчета откоса выемки с песчаной пригруз¬ 
кой. 


пригрузки получило широкое распространение на торфяных участках ка¬ 
нала, где по тем или иным причинам необходимо было сохранить 
нормальный габарит канала; уположение же откосов или устройство раз¬ 
делительной бермы в откосе связано со сдвижкой осей дамб от нормаль¬ 
ного положения. 

в) Поверочный расчет профиля с уположенным от¬ 
косом выемки. Профиль показан на фиг. 74 и 75. Нижняя часть от¬ 
коса вместо нормального заложения 1 :4 уположена до 1:7; типовая мет¬ 
ровая берма на отм. 128,50 уширена до 4,0 лг, что дает тот же эффект, 
что и уположение откоса. 

Условия расчета взяты такие же, как и в предыдущих расчетах, за 
исключением геологического профиля, который характеризуется более 
мощным залеганием илистых грунтов (до 9 ді). 

Песчаная пригрузка слоем от 0,50 до 1,5 лт прикрывает только выход 
торфа в откосе выемки. Илистый грунт в откосе песком не пригружался. 

Проверялись отдельно нижняя часть откоса (фиг. 75) и весь откос 
в целом (фиг. 74). 

В результате расчетов были получены следующие величины. 

Для нижней части откоса: 


V_ р _ 

^ С08 а • с1§ 9 + 8ІП а 


38,93 


^ Я = 25,96 т\ Г7і = 2,36 т\ 


= 6,51 т\ = 15,6 м\ = 17,0 /? = 21,30 м 
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Фиг. 74. График скольжения для насыпи и нижней части откоса. 



Фиг. 75. График скольжения для поверочного расчета нижней части откоса. 


Для всего откоса в целом: 


у_ Р _ 

^ СО$ а • С(е 7 -|- $1п а 

О, = 4,36 от; 


= 52,78 от; 
а, = 27,0 М', 


2= 38,44 от; О, = 3,88 от; 
Од = 28,70 ж, Р = 32,40 м 


150 



и коэфициент устойчивости: 

і;. " 


к= 


V — 

2и~п' 


СОЗ а • сі^ ср 4- зіп а 


52,78 




38,44 + 


3,88 • 27,0 + 4,38 • 28,7 


= 1,16> 1,13. 


32,40 


Последние два расчета показывают, что уположение откосов как об¬ 
щий метод увеличения их устойчивости дает положительный эффект. 

Проверенный расчетом профиль с уположением нижней части откоса 
до 1 :7 применялся также с введением песчаной пригрузки откоса. В дру¬ 
гих случаях усиление откоса достигалось устройством горизонтальной 
бермы шириной около 15 ж, что равноценно уположению откоса до 1 :7 — 
1 :8. Откос 1 :4, идущий от бермы до дна канала, равно как и поверх¬ 
ность бермы на отрезках с наиболее слабыми грунтами дополнительно 
усилились песчаными пригрузками толщиной 1,0—1,5 лт. 


ГЛАВА IX 

КРЕПЛЕНИЕ ТОРФЯНЫХ ОТКОСОВ 

Необходимость крепления торфяных откосов выемки и насыпи вы¬ 
зывается следующими соображениями. 

Колебания уровня воды при наполнении и опорожнении канала из¬ 
меняют физико-механические свойства торфяного грунта, что может по¬ 
вести к деформации откосов; выжимание воды из тела и основания дамб 
расслаивает и ослабляет песчаную пригрузку вследствие смачивания пло¬ 
скости сопряжения торфяных откосов и песчаной пригрузки и ведет к вы¬ 
носу частиц в сторону откоса. Кроме того торфяные откосы, как и откосы 
минеральных грунтов, разрушаются под влиянием атмосферных факто¬ 
ров, от действия ветровой и судовой волны, от неблагоприятных ледо¬ 
вых условий при продолжительной и суровой зиме и перемещения льда 
при колебаниях уровня воды в канале, а также в связи с периодическим 
колебанием горизонта воды в навигационный период. 

На минеральных грунтах с успехом применяется устройство в нижней 
части каменной наброски и деревянного упора, состоящего из часто заби¬ 
тых в грунт свай с деревянной заборкой. Для торфяных грунтов такой 
тип крепления не может применяться, так как сваями и давлением камен¬ 
ной пригрузки на заборку нарушается сплошность торфяной массы; впе¬ 
реди свай, обыкновенно принимающих в торфяном грунте наклонное по¬ 
ложение, параллельно заборке образуются трещины, которые заполняются 
грунтовой поверхностной водой, ослабляющей прочность откосов. 

1. КРЕПЛЕНИЕ НАБРОСКОЙ ИЗ КАМНЯ 

На строительстве канала в качестве типового было принято крепление 
откосов каменной наброской на гравийной постели. Вследствие затрудне¬ 
ния в доставке гравия для постели на некоторых участках в виде опыта 
гравий был заменен волокнистым торфом и очесом. 

Крепление сухих откосов каменной одеждой на волокнистой торфя¬ 
ной постели дело не новое и давно практикуется при постройке насыпей 
под полотно железных дорог, при мощении откосов, насыпей шоссейных 
дорог и откосов каналов и водопроводов. Моховая постель взамен гравий¬ 
ной и щебеночной применялась в СССР и за границей при креплении ка¬ 
менной наброской напорных и сухих откосов дамб и плотин. Применение 
мохового волокнистого торфа в качестве постели под каменное крепле¬ 
ние плотин имело место также в Норвегии на плотине Порьюс где тор- 


^ Проф. л ЮДИН А., Гидроэлектростроительство Снандинавии, перев. с нем, 1934. 
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фяная постель успешно работает уже значительное время от самого начала 
действия плотины (фиг. 76). 

Имеется также опыт такого крепления откоса на одном участке Бело- 
морского-Балтийского канала им. Сталина, где торфяной очес был уло¬ 
жен взамен гравия после того, как произошло оползание гравийной по¬ 
стели по мокрому откосу канала, покрытому иольдиевой глиной (фиг. 77). 
Вследствие промерзания зимой и последующего оттаивания весной про¬ 
изошло вспучивание слоя глины и оползание ка.менной наброски по слою 
глины. Здесь вместо глиняной постели была применена для крепления тор¬ 
фяная постель. Последующее обследование не обнаружило никаких де¬ 
фектов в работе торфяной постели: не наблюдалось ни оползания, ни де¬ 
формации крепления, не было 
2,0 обнаружено также увеличе- 

, Наибысший горизонт степени разложения тор- 

■“- фа в постели. Разложению 

волокнистого мохового тор¬ 
фа, очевидно, препятствует 
кислая среда .массы (4,6—5,0 
рН) и фенольный характер 
сфагновых кислот. Помимо 
того торфяная постель нахо¬ 
дится под водой при малом 
доступе кислорода воздуха,, 
что замедляет интенсивность окислительного процесса. В нижней части 
каменного крепления под тяжестью* вышележащих слоев каменной на¬ 
броски торфяная постель сильно уплотнилась. 

Описанный опыт показывает, что глинистые и суглинистые откосы не¬ 
обходимо до укладки торфяной постели покрывать слое.м песка 10—15 слг 
с целью предупреждения вспучивания и оползания глиняного откоса, луч¬ 
шего сопряжения песчаного откоса с торфяной постелью, а также улучше¬ 
ния обратной фильтрации воды. 

Каменная наброска - 0,25 
на слов торсра -0,30 ^ 

м ^ /■т • Торср • « • • • 

Песчаный грунт 

Фиг. 78. Крепление откоса каменной 
наброской на торфяной постели. Ка¬ 
нал Москва—Волга. 


Шпунт 


Фиг. 76. Крепление откоса каменной наброской на 
торряной постели. Дамба Порьюс в Норвегии. 



Фиг. 77. Крепление откоса каменной 
наброской на торфяной постели. Бе¬ 
ломорско-Балтийский канал. 


На канале Москва — Волга крепление откоса выемки канала на тор* 
фяной постели производилось на дамбе Волжского водохранилища и на 
приканальной торфяной дамбе на болоте вида VIII (фиг. 78). Непосред¬ 
ственно по торфяному откосу было произведено крепление каменной на¬ 
броской на гравийной постели южной поперечной торфяной дамбы опыт¬ 
ного участка на болоте вида VII, не пригруженной песком. 

2. ПРЕНМУЩЕСТВА ВОЛОКНИСТОЙ ТОРФЯНОЙ ПОСТЕЛИ 

Крепление откосов каменной наброской на торфяной постели имеет 
ряд положительых свойств. 

а) Водопроницаемость. Очес и торф со степенью разложения 
не более 15% являются весьма проницаемыми для воды. Поэтому прямая 
и обратная фильтрация воды происходит беспрепятственно. Коэфициенты 
фильтрации волокнистого торфа и гравия примерно равны и значительно 
больше, чем для песка. Лабораторным исследованием сравнительной филь¬ 
трации для волокнистого сфагнового очеса торфа с болота вида Ѵ„ 

152 




песка и гравия под удельным давлением 0,10 кг/см-, равным примерно 
давлению от каменной наброски толщиной 25 слі с объемным весом 2,1, 
были получены следующие значения коэфициентов фильтрации: 


мох и моховой очес./Гш® = 0,02--0,04 см}сек 

гравий. К\^ = 0,04 — 0,06 . 

песок мелкозернистый без трамбовки./(^ 10 ° = 0,002 — 0,003 , 


Последующие опыты в гидротехническом лотке с моделированными 
откосами примерно подтвердили приведенные соотношения коэфициентов 
фильтрации 

б) Волокнистый торф как фильтр. Вымывание минераль¬ 
ного грунта с откоса и вынос его через слой волокнистого торфа совер¬ 
шенно исключаются. Волокнистый торф и чистый мох часто применяются 
в качестве фильтров для очистки воды от механических примесей и даже 
для очистки отработанного машинного масла (Файлитцен). Те же свойства 
волокнистого торфа позволили применить его в качестве фильтрацион¬ 
ного слоя, кольматирующего минеральный вынос на поверхности пьезо¬ 
метров. В поглощающем колодце на Масловском болоте (под Москвой) 
при прохождении воды через оградительный торфяной фильтр в сква¬ 
жину не происходило выноса частиц ни минерального, ни органического 
происхождения за исключением минеральных суспендированных взвесей 
фракций < 0,005; без оградительного же торфяного фильтра скважина 
колодца быстро засорялась выносом. Анализом торфа на зольность после 
фильтрации также подтверждается, что вынос мелких частиц грунта за¬ 
держивается на поверхности волокнистого торфа. После опытов с напол¬ 
нением и опорожнением лотка и вскрытием песчаного откоса под торфя¬ 
ным слоем не было обнаружено никаких выносов минеральных частиц 
даже при быстром наполнении и опорожнении лотка. Атмосферная вода, 
просачиваясь через торфяной слой, также не выносила минеральных ча¬ 
стиц в нижние слои. 

в) Промерзание. При промерзании торфяной постели и после¬ 
дующем ее оттаивании никаких деформаций на песчаном откосе не заме¬ 
чается. Торф является хорошим изолятором и при медленном оттаивании 
не изменяет своих свойств, сохраняя достаточный коэфициент запаса на 
трение. В этом отношении торф отличается от минеральных грунтов, осо¬ 
бенно жирных глин и суглинков, которые от действия морозов вспучи¬ 
ваются и оползают. 

г) Прочность. В постели под каменной наброской необходимо 
различать три зоны: подводную, зону капиллярного поднятия воды и 
зону сухого крепления. Поступление кислорода воздуха в подводную 
часть откоса затруднено, а потому разложение органического вещества 
идет весьма медленно. Над подводной зоной устанавливается так назы¬ 
ваемая зона капиллярного поднятия воды. Волокнистый торф обладает 
в воде большой поглотительной способностью, достигающей 1^18 вес. ч. 
от веса навески. Всасывающая способность торфа подчитывается по сле¬ 
дующей фор.муле: 


Ж = 


/С* 100 

^ ( 100 — щ * 
100 


(45) 


где М —максимальная влагоемкость торфа; 

К —вес поглощенной и гигроскопической воды; 

А —вес взятой навески; 

\Ѵ — процент гигроскопической влаги. 

Процент поглощенной торфом влаги можно определить по бремен- 
ско.му способу - в сетчатых металлических четырехугольных сосудах, куда 


^ Инж. А. к. Л е м 3 и к о в, Лабораторный опыт по применению торфоочесов, жур¬ 
нал «Москваволгострой* № 1—2, 1937. 

- „Германское торфяное хозяйство*, стр. 145, Сельколхозгиз, 1931. 
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торф поступает из вакуума, где вода заполняет поры торфа после разре¬ 
жения воздуха насосом. 

Высота капиллярного поднятия воды в волокнистом торфе незначи¬ 
тельна и под удельной нагрузкой каменного крепления достигает 0,40— 
0,50 м. Третья зона крепления откоса, лежащая выше зоны капиллярного 
поднятия воды, периодически смачивается атмосферной водой или вол¬ 
ной. Доступ кислорода воздуха в этот слой значителен, и процессы раз¬ 
ложения торфа здесь происходят интенсивно. Поэтому эту зону крепить 
каменной наброской на торфяной постели не следует, предпочитая в дан¬ 
ном случае гравийную постель. На фиг. 79 показано сопряжение торфяной 
и гравийной постели. 

д) Влияние удара волны. Торфяная постель является упругим 
материало.м, вследствие чего откосом принимается не жесткий, а погло¬ 
щенный удар волны. 

е) Влияние ледовых условий. Давление льда на каменную 
наброску и откос уменьшается вследствие работы торфяной постели как 

упругого компенсатора. 
Поэтому при колебаниях 
горизонта воды в зим¬ 
них условиях давление 
льда сказывается в мень¬ 
шей степени «а дефор¬ 
мации откосов, креплен¬ 
ных каменной набіроскойг 
на торфяной постели. 

ж) Волоки истый 
торф как легкий 
строительный ма¬ 
териал (объемный вес 
менее единицы) являет¬ 
ся весьма подходящим 
гам, где торф подсти¬ 
лается мягкими минеральными грунтами (мергелем, илами, замергелеван- 
ным торфом) и где требуется для сохранения равновесия грунтов особо 
облегченная конструкция дамб. 

3. СПОСОБ ЗАГОТОВКИ ВОЛОКНИСТОГО ТОРФА 

Добыча и заготовка волокнистого мохового торфа производилась 
строительством канала на ближайших болотах. Для этого торфяное бо¬ 
лото предварительно рекогносцировочно обследовалось с целью выявле¬ 
ния наличия и качества материала, а также условий заготовки и возмож¬ 
ности транспорта. 

По продольной оси болота прокладывалась магистраль с попереч¬ 
никами через 50—100 м до границ болота. По поперечникам подсчитыва¬ 
лась площадь болота. Толщина мохового очеса и волокнистого торфа 
определялась путем закладки шурфов по всем ходовым линиям в рас¬ 
стоянии 50—100 м. Запас пригодного торфа определялся по средней за¬ 
меренной в шурфах толщине очеса. Из шурфов отбирались образцы для 
исследования на влажность, зольность, ботанический состав, степень раз¬ 
ложения, объемный вес, фильтрацию. 

Участки с ПОДХОДЯЩИ.М очесом осушались путем устройства сети осу¬ 
шительных канав. Карьеры ориентировались преимущественно по осуши¬ 
тельным канавам. Мох с поверхности сдирался в виде волокна особыми 
крючьями, насаженными на деревянные длинные ручки. Малоразложив- 
шийся торф верхних горизонтов вырезывался железными лопатами в виде 
плиток. При этом влажность добываемого торфа в карьере не должна 
быть больше 80%. Добывание волокнистого торфа следует производить 
летом и в осенний период до дождей. 
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Фиг. 79. Сопряжение торфяной и гравийной постели. 





Добытое торфяное волокно или плитки предварительно разделыва¬ 
лись; корни, ветки, сучья удалялись; твердые комья разбивались на во¬ 
локна. Тщательная разделка необходима для создания ровной постели. 

Если волокнистый торф не сразу употребляется в дело, то его необ¬ 
ходимо сложить под навес или в штабели. При зимней работе предварИ' 
тельная укладка в штабели нужна для предупреждения смерзания. 
В Икшинском районе на строительстве делались штабели следующих раз¬ 
меров: длина — 8—10 м, ширина — Э—4 м и высота—1,5—2 м. Для предо¬ 
хранения штабелей от промерзания, доступа воздуха и влаги их утепляли 
с боков и сверху сперва слоем ветвей березы и ели (5—7 см), а затем 
слоем более разложившегося торфа в 50—60 см. Зимой штабели покры¬ 
вались снегом. Если штабели складывались на малоосушенных участках 
болота, то в основание штабеля закладывался сухой очес и настил из 
ветвей и жердей слоем 40—60 слг. В штабелях под нагрузкой от верхних 
слоев и вследствие отжатия воды торф садится, уменьшаясь в объеме 
иногда вдвое. 

Зимой 1936 г. в штабелях было обнаружено повышение температуры 
при влажности 89—90% и температуре воздуха —16°. Но самонагревание 
массы происходило не во всех штабелях. Постепенно поднимающаяся 
те.мпература штабеля доходила до определенного предела, после кото¬ 
рого опускалась. У каждого штабеля был свой максимум повышения 
температуры. Разогревание наблюдалось примерно у 10% от общего 
количества штабелей. В разогревающихся штабелях было значительное 
количество лиственных растений (осоки, пушицы, листьев деревьев и ку¬ 
старников), а также зеленого мха (кукушкин лен — РоІуІгісЬит Сопшшпе). 

После окончания процесса разогревания сфагновый мох принимал 
бледный цвет. Остатки лиственных растений принимали темный цвет; их 
сопротивляемость разрыву сильно уменьшалась. Возможно, что остатки 
лиственных растений и являются своеобразным катализатором, обусловли¬ 
вающим повышение температуры внутри штабеля. 

4. УКЛАДКА ТОРФЯНОЙ ПОСТЕЛИ НА ОТКОСАХ 

Крепление откосов каменной наброской производилось на строитель¬ 
стве канала как в теплое вре.мя, так и зимой. 

Зимой доставленный к месту работ очес немедленно расстилался по 
откосу, чтобы не допустить его промерзания. Настилка очеса производи¬ 
лась железными вилами малыми порциями с целью достижения более 
равномерной укладки и большей сплошности постели. Оставшиеся в массе 
твердые древесные остатки удалялись во время настилки. Уложенный очес 
подвергался небольшому уплотнению трамбованием в 3—4 прохода. 

Толщина моховой постели колебалась от 30 до 40 см. Неровно спла¬ 
нированные откосы требовали более толстого слоя постели. Настилка по 
откосу производилась снизу вверх, причем наброска камня отставала от 
настилки постели не более как на 2 м. Каменная наброска должна ло¬ 
житься ровно и прочно на постель. 

.■>. СРАВННТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕИЛЕНИЯ НА ГРАВИЙНОЙ И МОХОВОЙ 

ПОСТЕЛИ 

В условиях Икшинского района по данным оперативной отчетности 
заготовка очеса обходилась 3 р. 78 к. за 1 м^; транспорт — 4 р. 99 к., 
а всего общая стоимость заготовки и подвоза торфа выражалась в 8 р. 
77 к. за 1 Стоимость 1 м^ гравия здесь же в аналогичных условиях 
обходилась 2іЗ р. 50 к. 

Заготовка и подвозка очеса к месту работ в Волжском районе обо¬ 
шлись на 1 примерно в такую же сумму, как и в Икшинском районе, 
а именно 8 р. 80 к. Стоимость же гравия в Воллсском районе на месте 
работ оценивалась в 32 р. 50 к. за 1 л». 
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ГЛАВА X 

ВСПЛЫВАНІІБ ТОРФА 

Всплывание торфа на канале и в водохранилищах по характеру явле¬ 
ния и по мерам борьбы с ним возможно разделить: 

1) на всплывание отдельных кусков и сплавин и 2) на всплывание 
больших торфяных островов, мешающих судоходству и ухудшающих 
санитарные условия воды и условия рыбного хозяйства. 

1. ВСПЛЫВАНИЕ ТОРФЯНЫХ КУСКОВ П СНЛАВНН 

Свежевынутая на дневную поверхность торфяная масса со степенью 
разложения от 30% и выше имеет объемный вес в зависимости от содер¬ 
жания наносной минеральной части от 1,01 до 1,04 и в воде не всплы¬ 
вает. Замергелеванные и заиленные виды торфа имеют еще больший 
объемный вес, колеблющийся между 1,10—1,20. Волокнистый же торф 
из верхних горизонтов со степенью разложения ниже 30% имеет объем¬ 
ный вес меньше 1,0; не пригруженный более тяжелым минеральным грун¬ 
том он всплывает в воде. 

Куски более разложившегося торфа, не всплывающие в сыро.м виде, 
при высыхании в кавальере или на поверхности откоса теряют часть 
воды; при этом часть пор заполняется воздухом. Объемный вес такого 
подсохшего торфа в связи с этим опускается ниже единицы; такой торф 
также всплывает. Наконец торф с ненарушенной структурой, высохший 
до воздушно-сухого состояния (30—40% влаги), имеет объемный вес 
0,45—0,55 и обладает большой всплывающей способностью. Таким обра¬ 
зом высохшие куски торфа с поверхности кавальера или подсохшие слои 
и отдельные куски и корки на откосах и на дне канала всплывают. 

Чтобы не допустить всплывания подсохшего торфа, его нужно при- 
грузить соответствующим слоем минерального грунта, пользуясь расче¬ 
том, приведенным в Инструкции по исследованию болот на всплывание 
(см. приложение 1). 

В практике строительства канала для пригрузки 20 га кускового торфа 
на кавальерах болота вида VIII, отходящих под водохранилище, на.мечено 
было подвезти около 40 000 песка, что вызывало расход в 500 000 руб. 
В целях экономии пригрузка однако не была произведена; всплывший 
после наполнения водохранилища торф был приближен к берегу с лодок,, 
а также волной и затем удален за пределы водохранилища. 

Торфяные откосы, остающиеся непригруженными песком и без воды, 
про.мерзают с поверхности. Промерзший торф имеет пониженный на 9% 
объемный вес против первоначального, вследствие чего по поверхности 
соприкасания промерзшего торфа с непромерзшим может произойти раз¬ 
рыв. Такое явление было отмечено например на непригруженном песком 
торфяном откосе участка канала на болоте вида 111. Зимой торфяной 
откос здесь промерз; при быстром наполнении канала водой в апреле 
.месяце в откосе по поверхности соприкасания травяно-древесного хорошо 
разложившегося нижнего слоя (степень разложения 50—^07о) с осоково- 
ГИПНОВЫ.М торфом (степень разложения 25—30%) появилась трещина, и 
промерзший торф всплыл (фиг. 80). 

По мере поднятия уровня воды разрыв значительно углубился; верх¬ 
няя часть откоса, имевшая неоттаявший прослоек торфа мощностью 0,25— 
0,40 л, всплыла на поверхность, приподнявшись по краю на 1,5—^2,0 лі. 
Зона отрыва верхнего слоя торфа от оставшегося на месте нижнего слоя 
простиралась в глубь откоса на 7,5 лг, не доходя до свай деревянного 
упора крепления откоса на 5,0 м. При дальнейшем повышении горизонта 
воды была угроза дальнейшего отрыва верхних слоев от нижних, поэтому 
всплывшая часть была пригружена слое.ѵі песка в 0,15 лі. После пригрузки 
откос принял первоначальный вид, и разрушение его прекратилось. 

При наполнении канала водой ліестами происходило всплывание про¬ 
мерзшего и отслоившегося торфа в виде тонких сплавин толщиной 0,15— 
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0,25 м. Но большинство их после оттаивания опускалось на дно; осталь¬ 
ные были удалены. 

Наконец в местах выхода грунтовых вод зимой образовались слои 
наледи, смерзшейся с верхним торфяным слоем. При наполнении канала 
водой наледь всплывала, отрываясь вместе со слоем промерзшего торфа. 
Сплавины наледи быстро таяли на воде, и поднятая масса торфа снова 
опускалась на дно. Для судоходства сплавины не представляли никаких 
затруднений. 


2. ВСПЛЫВАИНЕ .ТОРФЯНЫХ ОСТРОВОВ* 

Под водохранилища канала Москва — Волга отошло много приречных 
пойм, содержащих открытые и бывшие водоемы, заторфованные или 
представляющие сплошные торфяные массивы; значительная часть их 
находилась в стадии зарастания с поверхности. При заполнении водохра¬ 
нилища всплывали свободно плавающие на воде нарастающие рыхлые 
сплавины (ковры) различной мощности и верхний горизонт малоразло- 
жившегося торфа плотных торфяных массивов. 

Такие свободно плавающие ковры образуются путем разрастания на 
водной поверхности корневищных растений — Мепуапіез Ігіі'оііаіа (вахта), 
Сотагит раіизіге (сабельник), Саііа раіизігіз (белокрыльник) и др. На 


. -о г?/IV _ т гі 


и/іѵ ,т.іО 








Фиг. 80. Профиль откоса с всплывающим мерзлым грунтом. 


этом растительном ковре поселяются другие растения, и таким образом 
происходит зарастание водоема сплавиной. С повышением горизонта 
воды сплавины также поднимаются, отрываясь от берега или оставаясь 
одним краем прикрепленными к минеральному берегу, и колеблются вол¬ 
ной. Оторвавшиеся сплавины уносятся волной и могут образовать затор, 
мешающий проходу судов. 

Развитые торфяные болота обычно с поверхности покрыты расти¬ 
тельным покровом, который подстилается волокнистым малоразложив- 
шимся слоем молодого торфа. Объемный вес этих слоев меньше единицы, 
а потому они всплывают в воде слоем в 0,6—1,0 ді, вынося с собой весь 
растительный покров с кустарником, а иногда и с небольшими деревьями. 
На поверхности воды верхний растительный покров их продолжает расти, 
почему такие плавающие слои получили название пловучих зеленых 
островов (фиг. 81). Попадая в фарватер, такие пловучие острова мешали 
движению судов. 

На Пестовском водохранилище таких островов было обнаружено 36 
общей площадью 17,300 лі^. Толщина их колебалась от 40 до 70 см\ 
всплывшая масса островов была насыщена влагой, и отдельные слои спла¬ 
вины имели объемный вес от 0,815 на глубине 10 см до 0,998 на глубине 
60 си. Степень разложения торфяной массы постепенно повышалась 
к нижней части сплавины. 

Верхний малоразложившийся слой торфа многих болот позднейшего 
образования (субатлантического периода) имеет малый объемный вес и 
лежит на более старом торфе, так называемо.м пограничном горизонте 
(суб-бореального происхождения), отложившемся в сухой и теплый пе- 
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риод и хорошо разложившемся (с объемным весом больше единицы); 
верхний волокнистый слой по контакту с пограничным горизонтом и 
всплывает. Иногда верхний волокнистый торф подстилается горизонтом 
древесных пней или резко выраженным слоем кустарникового торфа; по 
этим слоям и происходит отрыв всплывающей массы. На некоторых бо¬ 
лотах после пожара остается зольный слой, на котором нарастает слой 

волокнистого торфа 
различной мощности; 
по этому контакту и 
происходит всплыва¬ 
ние верхнего торфя¬ 
ного слоя. 

Отслаивание и 
всплывание зеленых 
островов торфа уско¬ 
ряется в водохранили¬ 
щах вследствие уси¬ 
ления дестиляционно- 
го (бескислородного) 
процесса разложения 
клетчатки и целлюло¬ 
зы торфа, в связи с 
чем усиливается газо¬ 
образование: выделе¬ 
ние метана (СН.^), во¬ 
дорода (Н), аммиака (NНз) и сероводорода (Н.З); газы эти в свою очередь 
способствуют отслаиванию верхних малоіразложившихся слоев торфяника 
и их всплыванию. 

8. ВЛЯЯиИБ ТОРФЯНЫХ ОСТРОВОВ НА КАЧЕСТВО воды 

Под покровом зеленых островов вследствие малого доступа кисло¬ 
рода воздуха в толщу воды, отсутствия инсоляции и развития процесса 
газообразования вода понижает свои качества. Поэтому бассейні>і, покры¬ 
тые торфяными островами, не могут быть использованы в частности под 
рыбное хозяйство. 

Образцы воды на Пестовском водохранилище, взятые с глубины 2,5 м 
у края зеленого острова, оказались значительно лучшими , нежели 
образцы, взятые из скважин с той же глубины, но посреди острова. В пер¬ 
вом случае вода содержала свободного кислорода на 4 мг больше и обна¬ 
руживала меньшую биохимическую потребность. Содержание кислорода 
в пробе воды посреди острова с глубиной резко понижается; на глубине 
4 м вода почти не имеет кислорода, происходит анаэробное и в некото¬ 
рых случаях сероводородное брожение, весьма ухудшающее качество 
воды. 

Анализы проб воды, взятых из различных глубин у края зеленого 
острова и из скважин в шурфе посреди зеленого острова, дали следую¬ 
щую сравнительную характеристику (табл. 68). 

Удаление зеленых торфяных островов из водохранилища диктова¬ 
лось не только транспортными соображениями, но и необходимостью 
улучшить санитарные условия водной артерии, питающей столичный го¬ 
род, и требованиями рыбного хозяйства. 

4. БОРЬБА СО ВСПЛГЛВІННЯН ТОРФЯНЫМИ ОСТРОВАМИ 

Всплывшие торфяные острова небольших размеров обычно относятся 
ветром к берегам или прибуксировываются к ним, и оттуда торф уби¬ 
рается за пределы водохранилища. Небольшие острова, прикрепленные 
к торфяной толще, подрезаются в местах прикрепления подводным но¬ 
жом, имеющим загнутое острое полотно, или ножом в виде струга 
с острым железным полотном, загнутые концы которого насаживаются на 
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Анализы проб поды у торфяного острова 


Таблица 68 


с 

Элементы анализа 

№ 885 у края 
зеленого острова 
с глубины 2,5 м 

К® 8?6 у края 
зеленого острова 
с глубины 0,25 м 

№ 887 из сква¬ 
жины на острове 
с глубины 4,0 м 

К® 888 из сква¬ 
жины на острове 
с глубины 0,25 м 

1 

Реакция воды . 

Щелоч- 

\ 

Щелоч- 

Шелоч- 

Щелоч- 

2 

Вес сухого остатка после выпаривания в мг/л 

ная 

104,6 

ная 

124,6 

ная 

108,2 

ная 

105,8 

3 

Вес сухого остатка после прокаливания в мг/л 

44,0 

53,6 

44,8 

48,0 

4 

Потеря при прокаливании в мг/л . 

60,6 

71,0 

63,4 

57,8 

5 

Общая жесткость в мг/л . 

31,9 

91,0 

45,2 

39,0 

6 

Общая жесткость в нем. градусах. 

3^2 

9М 

4",5 

3^9 

7 

Щелочность в градусах.. . 

1°,6 

Р.5 

1°,5 

1°,5 

8 

Устранимая жесткость в нем. градусах . . . 

0°84 

0Л87 

0’.8 

0^8 

9 

Устранимая жесткость в мг/л . 

8.4 

8,7 

1 8,4 

8,4 

10 

Углекислота связанная в мі/л . 

41,8 

57,4 

' 39,6 

39,6 

И 

Углекислота свободная в мг/л . 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

12 

Кремнекислота 5 і 02 в мг/л . 

10,2 

9,2 

6,2 

12,0 

13 

Окись железа РсзОз и алюминия АІ^Оз в 
мг/л . 

4,6 

7,4 

4,4 

3,4 

14 

Окись магния М^О в мг/л .. 

ЮЛ 

6,5 

10,0 

3.6 

15 

Окись кальция СаО « . 

17,8 

27,0 

31,1 

34,0 

16 

Азот — аммиака N 1-13 , . ! 

1,0 

Нет 

0,8 

Следы 

17 

Азот — азотистой кислоты NN 02 в мг/л ... 

Нет 

ш 

Нет 

Нет 

18 

Азот — азотной кислоты НNОз в мг/л . . . 

0,24 

9 

п 

в 

19 

Сероводород Н 28 в мг/л . 

— 

- ! 


— 

20 

Хлор СІ в мг/л . 

5,9 

3,9 

5.9 

3,9 

21 

Окисляемость кислорода ъ мг . 

14,5 

14,5 

14,2 

15,3 

22 

Наличный кислород в мг/л . 

4,62 

7,26 

0,45 

4,37 

23 

Биохимическая потребность кислорода за 

8,2 

15,7 

15,7 

— 

24 

5 дней . 

Серная кислота 8 О 3 в лг/л . 

5,2 

5,2 

4,8 

4,5 


две деревянные ручки. Такой струг употребляется для подрезания сплавин 
в белорусских рыбных хозяйствах ^ 

Большие зеленые острова, буксировка которых к берегу в целом виде 
невозможна, предварительно разделяются на части взрывным способом 
и затем каждая часть буксируется отдельно. При взрывании очень боль¬ 
ших зеленых островов на Белморстрое закладывались патроны весом 
в 8—10 иг. На Пестовском водохранилище всплывшие торфяные острова 
взрывались следующим образом. Взрывные патроны укладывались в шах¬ 
матном порядке на глубине 0,75—1,2 м примерно в количестве одного на 
4 и взрывались одновременно. Раздробленные куски подгонялись 
ветром к берегу и отсюда удалялись за пределы водохранилища. 

В качестве временной меры допускается подтянутые к берегу торфя¬ 
ные острова закреплять сваями у берега. 

ГЛАВА XI 

ДЕФОРМАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ ИЗ ТОРФА И НА ТОРФЯНОМ 

ОСНОВАНИИ 

На строительстве канала Москва — Волга при возведении сооружений 
на торфяных болотах и прорытии русла канала в торфяном грунте про¬ 
исходила иногда некоторая деформация откосов выемки в торфу и тор' 
фяных насыпей, а также случилось несколько более крупных аварий. 

1 Инж. М. Д. Да но ВИЧ, Методы борьбы со сплавинами на рыбхозах БССР, 1Р34 
(рукопись). 
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Большое количество деформаций в начале строительства объясняется 
тем, что работы были начаты на неосушенных болотах с недостаточно 
плотным торфом, а также на болотах, торфяная залежь которых подсти¬ 
лалась неустойчивыми минеральными грунтами — мощными илами, мерге¬ 
лями и частично сапропелями. При обнажении верхних слоев эти грунты 
приходили в текучее состояние, что приводило к деформациям. Такими 
болотами являлись: болото вида VIII, подстилаемое в центральной части 
мощной свитой слоистых мергелей (2,0—2,75 лг), находящихся у предела 
текучести (по Аттербергу) и болото вида VII, торфяная залежь, которого 
в южной части подстилается мощными илами, а в северной части — мощ¬ 
ными слоями мергеля. 

Причиной аварий в первый период работы являлись также несоответ¬ 
ствующие торфяным грунтам порядок и темпы работ, перенесенные из 
практики с минеральными грунтами. Часто деформации и аварии являлись 
следствием отсыпки на торфу резервов грунта, которые создавали боль¬ 
шие местные нагрузки и способствовали усиленному отжиму воды, не на¬ 
ходящей свободного выхода вследствие малой фильтрационной способно¬ 
сти торфа. Образовывались гидравлические мешки или гидродинамиче¬ 
ские плоскости, по которым и происходило скольжение откосов торфя¬ 
ных выемок и насыпей. По мере развития опытно-исследовательских, 
а затем и строительных работ на строительстве канала количество аварий 
стало значительно сокращаться. 

Ввиду практического интереса вопроса для других строек и проекти¬ 
рующих организаций ниже приводится описание ряда деформаций и 
аварий, происшедших на строительстве канала. 

1. АВАРИЯ ЗАПАДНОЙ ОПЫТНОЙ ТОРФЯНОЙ ДАМБЫ НА БОЛОТЕ 

ВИДА VII 

Западная опытная дамба состоит из двух опытных участков: типа III 
и типа IV длиной по 40 м и переходного участка между ними в 20 /и 
(см. выше, фиг. 60). Оба типа представляют собой торфяное ядро шири¬ 
ной по гребню Ате мокрым откосом 2,5:1 и сухим — 2,0:1; тип IV 
имеет проектную высоту по оси дамбы 4,2 т над первоначальной поверх¬ 
ностью болота с песчаной пригрузкой слоем 0,3 т\ тип III—высоту 3,0 м 
с песчаной пригрузкой гребня и мокрого откоса толщиной 1,5 т (профили 
дамб см. фиг, 61). Опытный участок в северной его ноловине имеет ров¬ 
ное минеральное дно; южная половина лежит на северном склоне глубо¬ 
кой впадины минерального дна глубиной до 9 м, заполненной неустойчи¬ 
выми илистыми грунтами. 

Основанием для дамбы являлась хорошо осушенная торфяная залежь 
мощностью 3,5—4,25 м (см, выше, табл. 48). Перед отсыпкой ядра дамбы 
в основании ее с торфяной залежи был снят верхний волокнистый слой 
и очес толщиной 1,5 т. Торфяная залежь подстилается неустойчивым 
илисто-мергелистым слоем толщиной 0,75—1,0 м, который постепенно 
увеличивается к югу, входя в глубокую донную впадину, и в пределах 
оползня достигает 4—5 т; в центре впадины он достигает 9 т. Впадина 
заполнена свитой разжиженных чередующихся друг с другом слоев торфа, 
илистого суглинка, мергеля, сапропеля и тонкого суглинистого серого ила. 
В средине воронки илистые грунты находятся у предела текучести, а при 
увлажнении приходят в разжиженное состояние. 

Несущее торфяное основание состоит в верхней части из осоково¬ 
древесного торфа, а в нижележащих горизонтах — из древесного торфа, 
состоящего на 36—40% из древесных остатков березы, ольхи, ивы и 
в небольшом количестве ели. Нижние слои основания слагаются из 
тростниково-древесного торфа со степенью разложения 60—70%, средней 
зольностью — 8,0%, весовой влажностью в отношении к сырому веще¬ 
ству— 82—85%, коэфициентом фильтрации К^^о= 0,00002 —0,00009 см/сек, 
объемным весом ѵ = 1,03 —1,08 т/м^. 
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Опытные дамбы отсыпаны из этого древесного торфа, который брали 
из забоев выемки канала, производившейся одновременно с отсыпкой 
дамб. Отсыпаемая в дамбы строительная масса характеризуется в забое 
следующими средними данными: 

влажность естественная. (\Ѵ^)85Л2^/о 

степень разложения . (г) 65% 

зольность. (Ас) 13,0% 

удельный вес абсолютно-сухого торфа.(Д) ’,62 

объемный вес .(і^) 1,03 — 1,05 

коэфициент фильтрации . (А'ю») 0,0003 см/сек 

угол внутреннего трения.. (ср) 22 4У 

сила сцепления . . •. {С) 500 г/см^ 

Торф укладывался в рыхлом состоянии слоями в 0,22—0,24 лг и уплот¬ 
нялся преимущественно ручными трамбовками до толщины слоя в 0,15 м. 
В среднем за рабочий день отсыпался один слой, что дает повышение 
удельного давления на 0,015 кг/см- за сутки или в среднем 0,008 кг/см^ 
за один календарный день в течение 52 дней, за которые и было отсы¬ 
пано ядро дамбы. 



Фиг. 82. Схематический профиль скольжения опытной торфяной дамбы на болоте"^вида VII. 


После перерыва в 13 дней была начата пригрузка ядра и напорного 
откоса песком, продолжавшаяся 4 дня. Песок отсыпался сначала на откос 
и гребень дамбы, а затем перебрасывался вниз на откос выемки канала. 
Слой песка на гребне составлял 0,5—0,6 м и на откосе (по вертикали) — 
1,2—1,3 лі, что и дало повышение удельного давления на откосе до 
0,048 кг/смг за сутки, т. е. в 3—5 раз больше, нежели это происходило во 
время отсыпки торфяного ядра. 

С целью наблюдения за осадкой тела и основания под дамбой были 
установлены по створу шестъ реперов, из них два приходились на ополз¬ 
ший откос. 

Оползень произошел через 2 дня после окончания отсыпки при¬ 
грузки, причем соседний участок остался совершенно иезахваченным 
оползнем. Движение земляных масс захватило торфяное основание и на¬ 
сыпь, сместив их в горизонтальном направлении на 1—2 лі и в вертикаль¬ 
ном— на 2 т (фиг. 82). 

К моменту оползня осадка торфяного основания под дамбой соста¬ 
вляла в среднем 0,6 при высоте торфяного ядра по оси 3,8 м над верхней 
бровкой откоса выемки канала (первоначальной поверхности болота). 


11 Зак. 2877. Торф на строительстве Канала. 
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После происшедшего оползня работы были приостановлены, с наибо¬ 
лее деформированного участка была снята песчаная пригрузка и прорыта 
траншея с откоса выемки >в направлении оси канала с целью определения 
глубины сдвига массы. Весь деформированный участок был заснят, и 
было начато производство периодических замеров состояния оползня. 

Определение сил сцепления и трения, действующих на поверхности 
скольжения в мо.мент оползня было произведено по створу, проходящему 
через наиболее деформированную часть, где были установлены реперы. 
Положение их было точно фиксировано до оползня и после смещения 
масс. 

До начала отсыпки песчаной пригрузки нагрузка на илистый слой 
от веса тела дамбы и основания составляла в точке В (фиг. 82) при сред¬ 
нем объемном весе массы 1,05 ті/ж^: 

4,75-1,05 = 5,0 7^/м- = 0,5 юг/см-. 

После сравнительно быстрой отсыпки песчаной пригрузки слоем 
в 1,0 Л! при объемном весе песка 1,7 давление увеличилось до: 

5+ 1,7 = 6,7 7^/лі2 = 0,67 кг/см^ 

или в 1,34 раза. 

Быстрое увеличение удельной нагрузки при сравнительно малой 
водопроницаемости торфа (Кюо =0,00005 см/сек) привело к переувлажне¬ 
нию нижележащих слоев и вызвало временное уменьшение коэфициента 

трения с 0,185 (<у^= Ю'^ЗО') до = 0,138 (ср = 7°50') и разности фав 

между увеличением давления и соответственным увеличением трения 
(Терцаги). Это уменьшение коэфициента трения и явилось одной из при¬ 
чин начала скольжения торфяного основания по подстилающему илисто¬ 
мергелистому слою, имеющему к тому же уклон в направлении выемки 
канала. Соседний же с оползнем участок, на котором торф подстилается 
твердым песчаным грунтом, при всех прочих равных условиях, как уже 
указывалось выше, оказался нетронутым. 

Оползание массы приостановилось, когда угол наклона илистого слоя 
достиг величины, близкой к углу трения (около 8°). Скольжение произо¬ 
шло по поверхности с радиусом і?=1б,6 т путем смещения всей массы 
грунта вокруг центра (О) на угол 7°20'. 

Для ликвидации оползня оползневая площадь была спланирована 
отдельными площадками сверху донизу; на время работы песчаная при¬ 
грузка с рабочей площадки была переложена на обе боковые площадки; 
торфяной грунт на рабочей площадке был вскопан и торф уложен слоями 
с уплотнением трамбованием и с последующей пригрузкой откоса и дамбы 
песком слоем 1,5 лг; пригрузка откоса и дамбы велась снизу вверх. 

На восстановленных таким образом дамбах в дальнейшем как при на¬ 
полнении, так и при опоржнении бассейна, а также при наполнении канала 
до проектных отметок явлений деформации не замечалось. 

2. ДЕФОРМАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ НАМЫВНОЙ ПЕСЧАНОЙ ДІМВЫ 

Эта деформация может считаться местной, однако симптоматичной,, 
так как прилегающие участки находились в таких же грунтовых усло¬ 
виях (фиг. 83). 

Основание под дамбой в месте деформации состоит из слоя торфа, 
подстилаемого неустойчивыми мягкими минеральными грунтами, илами и 
мергелями. Исследования, произведенные после аварии на месте наиболь¬ 
шей деформации, показали, что грунтовый профиль имеет следующее 
строение: 

0,0—1,5 ж. Верхний горизонт хорошо разложившегося, уплотненного 
древесного торфа. 

1,5—2,0 м. Серый суглинок илистый, достаточно плотный. 
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2,0—2,5 м. Горизонты древесного торфа с прослойками торфянистого 
ила. 

2,5—3,0 м. Достаточно плотный зеленого цвета суглинок. 

3,0—4,0 уи. Мягкий мергелистый суглинок яркозеленого цвета, сильно 
увлажненный. 

4,0—5,0 л[. Влажная илистая супесь зеленого цвета. 

Ниже — крупный и среднезернистый песок. 

Самые верхние слои торфа и подстилающего минерального грунта 
мощностью 2—3 м на исследованном поперечнике являются достаточно 
уплотненными и прочными; горизонты, лежащие ниже, напротив, пере¬ 
увлажнены и неустойчи¬ 
вы, особенно слои жид¬ 
кого зеленого мергеля, 
обнаіруженные в верхних 
частях образовавшихся 
трещин в совершенно 

разжиженном виде. В _ _ 

естественном состоянии ЗоторфовоншО ил - " 

под давлением верхних -; --^— 

горизонтов мергелистые ;^еленый мергелистый ил 

СЛОИ имеют структурное водоноснь^О песоИгу} ]^::^ ’; . 

состояние, не текучее, но 

находящееся у пределов Фиг. 83. Леформация намывной дамбы (поперечный про- 
такового, и стоит только филь). 

нарушить оплошность 

слоя, как он быстро превращается в текучую массу. Так было и при 
аварии, когда помещавшийся здесь зеленый м^>гель былі выдавлен на 
поверхность трещин. Этот слой и явился неустойчивым при повышенной 
удельной нагрузке. 

Намыв дамбы производился одновременно на протяжении 380 л. без 
перерыва в течение 17 дней до імомента аварии. К этому времени высота 
дамбы по всему протяжению составила 3 лг. В торцевой же части, неда¬ 
леко от места деформации, намыв до высоты 3 м был произведен в тече¬ 
ние 4 дней. Таким образом 
благодаря быстрому намыву 
в торцевой части произошла 
перегрузка непрочного тор¬ 
фянисто-илистого основания. 

При намыве профиль те¬ 
ла дамбы был уширен на 2 м 
в сторону мокрого откоса с 
целью образования резерва 
песка для пригрузки бермы и 
Фиг. 84. Деформация намывной песчаной дамбы откоса выемки канала. 

Авария началась с обра¬ 
зования трещины по гребню 
со стороны мокрого откоса. Трещина, дугообразно расходясь вниз по 
откосу, захватила 25 м. Высота вертикального сдвига трещины на гребне 
дамбы достигала 1 лі, горизонтальное смещение краев трещины достигало 
2 м (фиг. 84). 

На берме против оползня образовались звездообразные трещины 
с выпучиванием верхнего слоя торфа на 0,6 м, распространившиеся на 
откос выемки канала, преимущественно в поперечном направлении. На 
сухом откосе также наблюдалось оползание нижней части, но в меньших 
размерах. 

К югу по берме были видны следы распространившегося выпирания, 
связанного с просадкой тела дамбы. На этом участке образовались раз¬ 
рывы поперечных труб на стыках для водоотвода. 

1Р 
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Причины деформации следующие. 

Уширение против проекта профиля дамбы и быстрый темп намыва 
создали перегрузку торфяно-илистого основания и явились основной 
причиной деформации. Необходимо было сперва пригрузить откос выемки 
канала, а затем приступить к намыву дамб, что дало бы возможность 
избежать перегрузки основания и откоса выемки. 

Прослойки и линзы неустойчивого зеленого мергеля под давлением 
намытой песчаной дамбы изменили структуру и, перейдя в текучее со¬ 
стояние, были выжаты в образовавшиеся трещины. Это и послужило 
началоім для перемещения и сдвигов грунта в основании и теле дамбы. 

Переувлажненность слоя илистой супеси, находившейся в естественном 
состоянии выше предела текучести, также способствовала неравномерно¬ 
сти осадки дамбы. Кроме того ослабить устойчивость, облегчив скольже¬ 
ние и сдвиги песчаных .масс, могло также разжижение поверхности тор¬ 
фяного основания водой пульпы. 

Для ликвидации происшедших деформаций были приняты следую¬ 
щие меры. Намыв дамбы по восточной стороне был прекращен с целью 
уменьшения интенсивности осадки основания и для более нормального вы¬ 
жимания из него воды. Доведение дамбы до проектного профиля было 
произведено отсыпкой слоями с уплотнением. 

Была произведена горизонтальная и вертикальная съемка деформи¬ 
рованного участка и начаты систематические наблюдения за ходом оса¬ 
док грунта. С этой целью были заложены створы с расположением не 
реже 100 ж по оси дамбы и с заложением не менее трех реперов в каждом 
створе. Наблюдения велись и в период намыва, и после, до полной стаби¬ 
лизации деформаций. 

Участок канала у места аварии был осушен в целях усиления оттока 
воды из основания под дамбой и откоса выемки. На участке канала дли¬ 
ной 1 км, включающем аварийную дамбу, в основании мокрого откоса 
был заложен песчаный зуб с углублением его по возможности до твер¬ 
дого песчаного грунта, а в глубоких илистых отложениях — глубиной не 
менее 1 м с заложением песчаной шпоры в сторону оси канала на 
длине 5 м. 

Откос выемки с восточной стороны канала был уположен до 1:5. 
После стабилизации осадки в месте деформации была отсыпана песчаная 
пригрузка откоса выемки канала толщиной 1,5 м, после чего уже произ¬ 
водились дальнейшие работы на берме и дамбе. 

Обнаруженные выклинивания родников у основания песчаной при¬ 
грузки откоса выемки были ликвидированы путем устройства дрен глу¬ 
биной 20 СЛ 1 и шириной 20 см нормально к оси канала. Дрены заполнялись 
крупным песком до срединного кювета, идущего по оси канала. Место 
выхода родников пригружалось гравием. 

3. ДЕФОРМАЦИЯ ОТКОСА ВЫЕМКИ КАНАЛА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ УГЛУ 
ОПЫТНОГО УЧАСТКА НА БОЛОТЕ ВИДА VII 

Деформация произошла на четверном откосе выемки опытного 
участка канала, имеющего нормальную ширину по дну 46 м (фиг. 85). 
Выемка здесь представляла собой разрезанную торфяную залежь, сложен¬ 
ную из различных по ботаническому составу горизонтов торфа. На 
участке трещин вертикальный профиль залежи вдоль оси восточной 
дамбы имел в верхнем горизонте осоково-древесный (березово-ольховый) 
торф мощностью 2 дг со степенью разложения от 55 до 60% и естествен¬ 
ной влажностью 85,0%. Следующий горизонт содержал древесный торф, 
переходящий внизу в иловато-древесный мощностью 2,5—2,7 м, со сте¬ 
пенью разложения 60—65%. Подстилающим торфяную залежь минераль¬ 
ным дном являлся заиленный песок, местами имеющий разжиженное 
состояние. 

Дно торфяной залежи имело крутую впадину с глубиной до 3 м, 
заполненную торфянистым мергелем, тонкими подвижными илами, обра- 
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зовавшимися в результате заиления и заболачивания бывших водоемов и 
старого русла реки. Верхние слои торфяной залежи в районе деформаций 
были хорошо осушены прорытой выемкой канала, нижние же — весьма 
увлажнены. 

Деформации с образованием трещин произошли в два периода. Пер¬ 
вое образование трещин произошло вслед за отсыпкой дамб; второе — 
через 7 месяцев после произведенной досыпки дамб. Первая деформация 
произошла зимой 1934 г. и выразилась в появлении на четверном откосе 
восточной и южной дамб опытного участка небольших трещин длиной 
2—3 лі и шириной в верхнем раскрытии до 1—1,5 см. В течение .месяца 
трещины увеличились в длину по восточной дамбе до 24 лі и по южной 
дамбе — до 6 лг, а в ширину — до 10—15 см. За это время деформация 
стабилизировалась. 



Причиной образования трещин были быстрый темп работы по про¬ 
рытию канала, переувлажненность нижних горизонтов торфа, по которым 
произошел сдвиг верхних слоев откоса, крутое падение минерального дна 
торфяной залежи, по которому происходило сползание нижней части 
откоса выемки; подстилающие торфяную залежь илистые, .мергелистые и 
сапропелевые отложения, выжимаясь у дна выемки канала, также способ¬ 
ствовали смещению нижних слоев торфа. 

Вторая деформация произошла через 7 .месяцев после первой и со¬ 
провождалась образованием новых трещин и большим верхним раскры¬ 
тием старых. 

Ликвидация происшедших деформаций была произведена путем рас¬ 
чистки трещин с поверхности до основания и забивки образовавшихся 
после расчистки траншей песком в уровень с поверхностью. В таком виде 
трещины были залиты водой при наполнении бассейна. После опорожне¬ 
ния бассейна была установлена полная стабилизация затампонированных 
трещин. После этого восточный откос выемки был пригружен песком 
слоем в 1 м; южная торфяная дамба была размыта гидромонитором. 
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4. ДЕФОРМАЦИЯ западной ТОРФЯНОЙ ДАМБЫ 
(См. табл. 41, тип. 1; фиг. 58, а) 

Деформация была обнаружена во время намыва гребня дамбы на тор¬ 
фяном откосе как с мокрой, так и сухой стороны в виде трещин, прохо¬ 
дивших через гребень дамбы, ближе к бровке сухого откоса, на протяже¬ 
нии 110 лт (фиг. 86). На сухом откосе разветвления трещин терялись в пре¬ 
делах верхних слоев торфяного грунта. Южная часть основной трещины 
на мокром откосе разветвлялась, захватывая часть бермы. Около трещин 
были обнаружены явные следы размыва песчаной массы. Размеры основ¬ 
ной трещины достигали в верхнем раскрытии 10—15 ш ширины и до 
1,5 м глубины; размеры боковых трещин в верхнем раскрытии — не более 
1—1,5 см ширины с незначительной глубиной. 

Трещины произошли в намытой гидромониторо.м песчаной призме и 
части вершины даімбы, намытой на торфяное ядро, срезанное по откосу 

1 ; 1 с напорной сторо¬ 
ны. Трещины сов-па- 
дали со стыком двух 
дамб, отсыпанных в 
различное время и 
имевших неодинако¬ 
вый коэфициент уп¬ 
лотнения на стыке. 
Торфяное ядро было 
отсыпано из древесно- 
осокового то'рфа со 
степенью разложения 
50—60%; торф тран- 
спортнровался из вы¬ 
емки канала. 

Дамба отсыпалась 
на торфяное основа¬ 
ние, состоящее ів верх¬ 
них гсуризонтах из 
тростниково-древесно¬ 
го торфа, с включе¬ 
нием твердых древес¬ 
ных остатков. Ниже¬ 
лежащие слои основа¬ 
ния были предста¬ 
влены горизонтами древесного торфа со степенью разложения 60“70%, 
хорошо смешивающегося в руках в бесструктурную массу. Торфяная за¬ 
лежь подстилалась мелкозернисты.м заиленным песком. 

В верхней части основной трещины на гребне дамбы произошло вер¬ 
тикальное смещение краев на 10—15 см; горизонтальных смещений и вы¬ 
пираний не наблюдалось. На торфяном кавальере, за пределами дамбы, 
были обнаружены две трещины, идущие вкось на северо-запад и теряю¬ 
щиеся в прилегающей торфяной залежи. По этим трещинам видны следы 
протекавшей пульпы и разлива ее по болоту. 

К основным причинам образования трещин нужно отнести слишком 
быстрый темп работы по намыву песчаной приз.мы в верхней части дамбы 
(в течение 2 суток намыто около Э м песчаной призмы и гребня). При 
быстром же темпе намыва оседающая песчаная масса обычно претерпе¬ 
вает смещения с образованием трещин главным образом в сторону вы¬ 
емки. В смытом откосе торфяного ядра перед наімывом пульпы могли 
быть не обнаруженные на-глаз трещины, которые, расклиниваясь песча¬ 
ной пульпой, могли получить уширение и дать смещение вышележащей 
песчаной массы. Наличие в северной части участка дороги для транспорта 
грунта могло также послужить причиной образования трещин, так как 
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Фиг. 86. План расположения трещин западной намывной 
дамбы на болоте вида VII. 



образованный для нее проем между двумя смежными участками дамб, 
также построенными в разное время, засыпался в более поздний период 
и имел к моменту деформации другую плотность. 

Через два дня после появления трещин намыв дамбы был прекращен, 
была произведена вертикальная и горизонтальная съемка аварийного уча¬ 
стка с нанесением трещин и начаты наблюдения по двум поперечникам 
(створам) (фиг, 86) за состоянием откосов и трещин. Шестидневные на¬ 
блюдения показали, что трещины стабилизовались. 

Образовавшиеся трещины были расчищены и забиты песком с тща¬ 
тельной утрамбовкой; то же сделано и на месте выхода воды в конце раз¬ 
мытой трещины у бермы мокрого откоса. Дальнейший намыв песчаной 
пригрузки и бечевника производился более медленным темпом слоем не 
более 30—40 см в сутки. 

Для увеличения устойчивости западной дамбы и понижения ее филь¬ 
трационной способности был произведен намыв банкета шириной 7 лг до 
от.м. 130,50 при отметке гребня дамбы — 132,50. 

5. ДЕФОРМАЦИЯ МЕРГЕЛИСТОЙ ОПЫТНОЙ ДАМБЫ 
(См. табл. 44, тип 13, фиг. 58, э) 

Дамба была отсыпана в виде опыта на протяжении 200 м из замерге- 
леванного торфа и на мергелистом основании. К моменту аварии дамба 
имела высоту 3,7 м. 

Замергелеванный торф брался из выемки канала против дамбы и 
представлял собой серо-коричневую мажущую массу, весьма увлажненную, 
в свежем виде плохо поддающуюся уплотнению. Пролежав несколько ча¬ 
сов, масса обезвоживалась и более легко поддавалась уплотнению. За день 
отсыпали по одному слою толщиной в уплотненном состоянии 15—16 см. 
Торфяная залежь основания под дамбой имела весьма пестрое строение. 
В верхнем горизонте залегал малоразложившийся (степень разложения 25— 
35%) осоковый торф с остатками тростника мощностью 1—1,25 м. Этот 
слой подстилался прерывистыми слоями заторфованного мергеля, в нижних 
слоях переходящего в более чистые прослойки мергеля, в котором встре¬ 
чались следы ракушек. Ниже мергеля залегал древестный сильно разло¬ 
жившийся торф (степень разложения 65—70%) мощностью 0,5 м. 

Ниже залегали заторфованные и замергелеванные слои торфа 
<0,75—1 лт), овидетельствующие о сменах более сухих периодов, когда 
в большем количестве отлагалась органическая масса, с периодами более 
влажными, когда в большем количестве отлагался мергель. Прослоек дре¬ 
весного торфа в нижних слоях мощностью около 1 м говорит о заболо¬ 
ченности когда-то произраставшего здесь леса. Торф подстилался серым 
илистым и мергелистым песком, лежащим на твердом водоносном средне¬ 
зернистом песке. 

Внезапно во время отсыпки дамбы на поверхности гребня появилась 
продольная трещина длиной около 90 м. Часть гребня от трещины к мок¬ 
рому откосу дала вертикальное смещение, опустившись на 0,6—0,8 м. 
Берма получила горизонтальное смещение в сторону канала до 1,5 —2 м; 
дно канала против трещины поднялось на 0,20 м. 

Во время аварии влажность торфа тела дамбы была 80,7—84,1%. 
Влажность торфяно-мергелистого основания достигала 83% и, очевидно, 
была у предела разжижения. 

Таким образом была налицо явная ненадежность замергелеванного 
торфа для отсыпки торфяного ядра. Реставрация такой дамбы не дости¬ 
гала цели. Вследствие этого она была размыта до основания и вместо нее 
намыта песчаная дамба. 

6 . ДЕФОРМАЦИЯ ТОРФЯНОГО ОСНОВАНИЯ И ОТКОСОВ ВЫЕМКИ КАНАЛА 

НА БОЛОТЕ ВИДА Ш 

Здесь трещины в торфяном основании, в теле дамбы и в откосах 
выемки канала появились в различное время на различных участках во 
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время работ по отсыпке торфяных дамб. Наибольшая трещина была за- 
ліечена в основании западной дамбы и имела направление под углом 
около 45° к оси дамбы (фиг. 87). 

Проходящая по перемычке канава раньше служила для отвода воды 
с площади торфоразработок. Старый карьер от машинной разработки 
торфа пересекал трассу канала параллельно оставленной перемычке в 20лг 
к югу от нее. Торфяная залежь перемычки была достаточно хорошо осу¬ 
шена и осела на 0,35—0,45 лг. 

В пределах откоса канала и основания дамбы трещина достигала наи¬ 
большей ширины поверху 5 слг и глубины 1—1,5 м (фиг. 88). 

Верхний край трещины с южной стороны осел на 5—10 см. Торфяная 
залежь около трещины подстилалась плотным песком. Рельеф минераль¬ 
ного дна имел уклон до 0,01 с севера на юг. К .моменту образования тре¬ 
щины западная торфяная дамба была отсыпана до проектных отметок 

с разрыво.м против пе¬ 
ремычки; на сухой 
откос был надвинут 
торфяной кавальер. 

Вероятной причи¬ 
ной образования тре¬ 
щин является нагрузка 
от дамб и кавальеров, 
отсыпанных по обе 
стороны перемычки, а 
также переувлажнение 



Фиг. 87. Расположение трещин на болоте вида III. 



Фиг. 88.^3ападная торфяная дамба с разрыв. 

мычкн. 


торфа в месте дефор¬ 
мации за счет отжа- 
тий из основания дамб 
воды, которая, про¬ 
фильтровавшись до 
минерального грунта,, 
способствовала сме¬ 
щению откоса по на¬ 
правлению к канаве с 
разрывом его в виде 
трещины; этому спо¬ 
собствовал и уклон 
твердого основания н 
сторону канавы. 

Трещина была расчищена на всю глубину и была сделана траншея 
с откосом 1 : Ѵг и шириной по дну 0,5 м. Траншея была забита качествен¬ 
ным торфом со степенью разложения больше 50%, с тщательной утрам¬ 
бовкой. 

Позже на расстоянии около 900 м от первой трещины в основании 
той же дамбы была обнаружена вторая трещина по перемычке. Причина 
ее образования была та же, что и для первой трещины. 

Для ликвидации трещины торфяное основание дамбы было полностью 
удалено и спланировано с откосом 1 :5. Торфяная дамба была отсыпана 
непосредственно на минеральном основании. Две следующие трещины 
были вскрыты до основания и заделаны качественным торфом с тщатель¬ 
ной утрамбовкой. Ввиду явной тенденции их к увеличению после вскры¬ 
тия откосы торфяного основания были сняты с уклоном 1 :4 и пригру- 
жены слоем песка 1,5—2,0 м. 

Позднее на том же болоте была обнаружена продольная трещина на 
берме у подошвы мокрого откоса восточной дамбы. Трещина и.мела вер¬ 
тикальный разрыв; горизонтального смещения откоса не наблюдалось. 
Вероятной причиной образования этой трещины явилась нагрузка на 
поверхность бермы с одной стороны в виде песчаной пригрузки с неко¬ 
торым резервом у подошвы откоса дамбы, с другой — в виде узкоколей- 
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ной ветки с постоянным движением по ней груженых составов вагонеток 
у бровки откоса выемки (фиг. 89). 

Трещина была раскрыта, расчищена, затампована качественны.м тор¬ 
фом и сверху пригружена песком до проектной отметки. Узкоколейная 
ветка на участке трещины была перенесена к нижней бровке откоса дамбы. 

7. ДЕФОРМАЦИЯ ОТКОСОВ ЗАПАДНОЙ ТОРФЯНОЙ ДАМБЫ КАНАЛА 

Деформация западной торфяной дамбы канала обнаружилась в виде 
продольных трещин по мокрому и сухому откосам. 

К моменту образования трещин дамба была отсыпана высотой по 
оси — 2,5—3,0 лі. Торф для отсыпки брался из резерва примыкающего 
торфяного болота вида IV, по ботаническому составу древесно-осоковый, 
со степенью разложения 35—45%, с высокой зольностью от присутствия 
наносных минеральных элементов. Отсыпанная масса уплотнялась руч¬ 
ными трамбовками. 

Основание под дамбой состояло из пылеватой супеси и площадок 
песка, которым был заменен удаленный сомнительный грунт (частично — 
органического происхождения, частично — из заторфованного мергеля, 
залегающего под минеральной 
частью основания). Минеральное 
основание участка под дамбой 
имело уклон в обе стороны от оси 
дамбы. 

Длина трещины на сухом от¬ 
косе доходила до 80 лг и на мок¬ 
ром откосе — до 30 м. Ширина 
раскрытия трещин поверху дохо¬ 
дила до 20 см и глубина — до 50 см. Оба откоса дамбы сползали; кювет 
у подошвы сухого откоса был заполнен выжатой массой. 

Причинами деформаций послужили разжиженное естественное и 
искусственное минеральное основание под дамбой вследствие выжимания 
воды из отсыпаемых слоев торфа, наклонное положение основания, слиш¬ 
ком высокая влажность отсыпаемого торфа, достигавшая 85—89%, фор¬ 
сированная отсыпка торфа и неустойчивость мергелистой части основания, 
выжимаемого под влиянием вышележащей нагрузки. 

Для ликвидации происшедших деформаций были приняты следующие 
меры. К сухому откосу в надвижку был пригружен в виде банкета торфя¬ 
ной грунт из кавальера. Гребень банкета во времы отсыпки был ниже 
гребня дамбы на 0,5 м. Кювет в месте оползня был расчищен и загружен 
фильтром, в который входили в последовательности снизу вверх: гравий, 
крупный песок, волокнистый торф; выше — имевшийся в наличии грунт. 
Вода отводилась кюветом в сборный колодец и отсюда по .мере скопления 
выкачивалась механически. С напорной стороны откос дамбы был при¬ 
гружен крупнозернистым песком с заглублением в виде зуба в берму на 
0,5 л, и дальнейшая отсыпка тела дамбы производилась одновременно 
с пригрузкой песком, причем бровка дамбы всегда превышала песчаную 
пригрузку на 0,5—1 м. 

Кро.ме этого вдоль бермы была прорыта водоотводная канава глуби¬ 
ной 0,75 м для отвода выжимаемой в основании дамбы воды в выемку 
канала через поперечную канаву. После пригрузки мокрого откоса и на¬ 
движки банкета на сухой откос трещины были расчищены и заделаны 
качественным торфом с тщательным уплотнением. Ежедневно в тела 
дамбы отсыпалось не более одного слоя — 22—21 см в рыхлом состоянии 
и 16—18 слі после трамбования. В экранную часть да.мбы был выбран торф 
со степенью разложения не менее 50%. В районе усиленных оползней 
были заложены два шурфа для наблюдений. 

После выполнения этих работ деформации стабилизовались. Но по 
истечении двух месяцев после возобновления отсыпки дамбы от допол- 
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Фиг. 89. Образование трещин на берме. 




нительной нагрузки появились трещины со стороны мокрого откоса. Су¬ 
хой же откос, пригруженный банкетом, оставался ненарушенным. 

Мокрый откос к этому времени был припружен смешанным минераль¬ 
ным грунтом разной крупности. Толщина пригрузки на откосе дамбы была 
от 0,40 до 0,70 лт и в упорной части откоса достигала 1,20 м. 

При повторной деформации трещины образовались на гребне дамбы, 
параллельно оси, глубиной до 1 лг и шириной от 10 до 30 ш\ в отдель¬ 
ных местах по гребню были просадки глубиной до 40 сп\ мокрый откос 
оплыл. 

Вновь образовавшиеся деформации отчасти явились следствием не¬ 
полного устранения причин первой деформации, поэтому для ликвидации 
второй деформации были приняты следующие меры. Песчаная пригрузка 
в местах ясно выраженных оползней откосов была снята до проектного 
профиля. Для предупреждения дальнейших деформаций была увеличена 
толщина пригрузки мокрого откоса песком. Отсыпка дамбы была пре¬ 
кращена впредь до производства песчаной пригрузки и уположения ее. 
Дальнейшая пригрузка мокрого откоса дамбы велась одновременно 
с отсыпкой торфяного ядра. После этих работ дамба стабилизовалась. 

8 . ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛОТНА ШОССЕЙНОЙ ДОРОГИ 

Песчаная насыпь шоссейной дороги на участке болота вида IV была 
расположена выше поверхности болота на 2,10—^2,60 м. Вместе с конструк¬ 
тивным запасом на осадку насыпь была сделана выше поверхности болота 
на 2,90—3,36 ІА, По подсчетам запас на осадку выражался в 39,6% от глу¬ 
бины сжимаемого основания, увеличиваясь до 65,3% на участках залежи, 
подстилаемых глубокими илистыми и замергелеванными слоями; в послед¬ 
нем случае предусматривались также возможные смещения под нагрузкой 
неустойчивых илов и мергелей. 

К моменту отсыпки полотна шоссе болото не было осушено, и влаж¬ 
ность торфа находилась у предела насыщения — 88—90%. По стратигра¬ 
фическому профилю торфяная залежь сверху вниз последовательно сла¬ 
галась из осокового торфа, древесно-осокового, древесного, осоково- 
гипнового и в нижних горизонтах — из тростниково-разнотравного. Са¬ 
мые нижние слои торфа переходили в прослойки замергелеванного торфа, 
переходящего местами в чистый мергель, залегающий слоями или лин¬ 
зами и подстилаемый илами. Общая мощность торфа и подстилающего 
мергеля и илов колебалась в пределах от 5 до 9 м. Дно залежи имело 
некоторый уклон в направлении с востока на запад. 

Деформация насыпи началась с продольных трещин, а затем появи¬ 
лись просадки и оползни. Максимальные деформации получились в ме¬ 
стах, где торф подстилался наиболее глубокой свитой мергелей и илов. 

Ближайшей причиной оползней и просадок явились подстилающие 
торфяную залежь слабые мергелистые и илистые слои, которые в неосу- 
шенном состоянии находились у предела текучести и были под действием 
песчаной нагрузки выжаты в обе стороны из-под тела насыпи. Вследствие 
выжимания по бокам насыпи образовались выпучины, сопровождавшиеся 
разрывами, сдвигами торфа и трещинами, лучеобразно расходящимися от 
вершины выпуклости. Песчаная насыпь полотна явилась как бы твердым 
телом, погруженным в разжиженное основание с разрывом торфяной 
массы при выпучивании. 

Основным мероприятием по ликвидации вышеописанной деформации 
сползания, трещин и просадок являлись расчистка и заделка трещин каче- 
ственым торфом, а в зимние морозы — песком и досыпка образовав¬ 
шихся просадок песчаной насыпью. Однако вследствие увеличения удель¬ 
ных нагрузок от песчаной досыпки осадка снова возобновилась 
с одновременны.м усилением местных явлений выпучивания торфа, хотя 
и в меньших размерах. Вероятно, досыпка потребуется и в дальнейшем, 
пока не установится статико-динамическое равновесие. 
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9. ДЕФОРМАЦИЯ ТОРФЯНЫХ ОТКОСОВ ВЫЕМКИ КАНАЛА НА БОЛОТЕ 

ВИДА VIII1 

Участок, на котором в большей мере обнаруживались деформации 
после выемки канала — трещины и сползания торфяных слоев, — лежит 
между двумя водоразделами: минеральным и несколько смещенным к се* 
веру — торфяным. Минеральное дно болота от минерального водораздела 
образует крутой уклон, по которому и наблюдалось интенсивное сполза¬ 
ние откоса выемки (фиг. 90). 

Подстилающие торфяную залежь мергель и нижележащий синий бо¬ 
лотный суглинок были сильно обводнены выклинивающейся почвенной 
водой. Эти водоносные жилы проходили также в торфяной залежи, осо¬ 
бенно в нижних торфяных горизонтах, имеющих связь с грунтовым пита¬ 
нием. При разрезе торфяника выемкой канала водоносные жилы значи¬ 
тельный период продолжали работу с напорной стороны на восточных 



Фиг. 90. Профиль строения торфяной залежи бо- Фиг. 91. План расположения трещин 
лота вида VII по оси канала в месте оползня. на болоте вида VII в месте дефор¬ 

мации. Поперечное сечение дефор¬ 
мированного канала. 


В пределах трассы канала торфяная залежь раньше была осушена 
сетью открытых канав глубиной 1—1,5 м под выработку торфа машинным 
способом. Ко времени прорытия канала осушительная система заплыла 
и не работала. Нижележащие горизонты торфяной залежи не были за¬ 
тронуты осушением: в местах наибольшей деформации влажность торфа 
достигала 91— ^92і%. Общая мощность торфяной залежи в месте деформа¬ 
ции достигала 5 ли. 

Наибольшие деформации были обнаружены там, где выемка канала 
была сделана полностью; в мелкой залежи деформации не наблюдалось. 
У перемычки, по которой проходила лежневая дорога, деформация отко¬ 
сов выемки канала вправо и влево от дороги наблюдалась в виде лучисто 
расходящихся трещин с заметным вертикальным и горизонтальным сме¬ 
щением в сторону выемки (фиг. 91). 

Смещения откосов выемки в сторону оси канала происходили более 
интенсивно непосредственно за выемкой вследствие быстрого понижения 
горизонта грунтовой воды в торфе, увеличения веса и давления верхних 


1 См. главу IV, п. 8. 
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торфяных горизонтов на нижележащие слои и скольжение их по влаж¬ 
ным слоям в сторону выемки. Там, где дно выемки углублялось в слой 
мергеля, скольжение и выпирание откосов выемки происходило по мер¬ 
гелю, пришедшему после разреза в текучее состояние. Смещения массы 
в сторону выемки канала увеличивались еще и под нагрузкой кавальеров, 
которые были отсыпаны на расстоянии 1 м от верхней бровки выемки. 
С течением времени динамика сползания торфа и .мергеля затухала. 

Осадке и сползанию подверглись более мощные и в большей степени 
(60—70%) разложившиеся слои торфа. Вскрытый выемкой .мергель под 
влиянием выжимаемой из торфяного слоя воды быстро приходил в теку¬ 
чее состояние. Крутой уклон подстилающего мергель минерального грунта 
усиливал сползание. Эти обстоятельства и послужили главными причинами 
деформации откосов. 

Против описанных деформаций были приняты следующие меры. 
Запроектированный четверной откос выемки канала был уположен до 1:5; 
берма была уширена до 2 м; откосы выше бермы с 1 :2,5 уположены до 
1 :3 до высоты 2,5 лт, где был устроен бечевник шириной до 4—6 м для 

разгрузки откосов канала. Отко- 
Нал4еинао^4аброска-0,25м сам кавальеров В сторону канала 

а) из слое граЬия - ^ ^придан уклон 1 : 3, -поверхность их 

м спланирована с уклоном 0,01 в 

Оползень 
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Шпунт дос^атыи 8*20 « , 
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Фиг. 92. Деформация откоса: 

-профиль деформации откоса; Ь —профиль крепле¬ 
ная откоса выемки м бермы. 


сторону от канала. 

в целях рационализации про¬ 
изводства выемки торфа из русла 
канала автором настоящего труда 
были предложены следующие ме¬ 
роприятия. Перед производством 
работ торфяная залежь подлежит 
заблаговременно интенсивной осу¬ 
шке. На ненадежных участках 
оставляется уширенная берма 10— 
12 лі с таким расчетом, чтобы при 
деформации откосов их можно 
было бы уположитъ до 1:5 и 
1 :6. Выемка торфа в глубоких 
слоях залежи производится горизонтальными сплошными метровыми за¬ 
боями. На участках, подстилае.мых мягки.ми минеральными грунтами, оста¬ 
вляются поперек канала перемычки для предупреждения трещин и спол¬ 
зания торфа в направлении выемки. Эти перемычки удаляются лишь после 
достаточного осушения торфяной залежи и стабилизации массы. Ширина 
перемычек в зависимости от степени устойчивости подстилающих грунтов 
должна равняться от Ѵг до Ѵ» длины участка. При выемке торфяной 
массы необходимо удалять воду кюветом, прорытым по оси канала. Вода, 
скопляющаяся между перемычками в отводном кювете, должна отво¬ 
диться через укрепленные отверстия в пере.мычках, а из пониженных 
участков — насосными установками; выемку торфяной массы необходимо 
производить с промежутками, достаточными для обезвоживания ее. 

Выемку торфа необходимо производить, оставляя запас в 0,5—0,75 м; 
зачистку откосов по шаблону производить после окончательного оседания 
торфяного пласта и прекращения деформации. 

Сделанная с указанными предосторожностями выемка канала оказа¬ 
лась прочной: на откосах и берме трещин больше не появлялось. На дру¬ 
гом же неустойчивом участке после отсыпки торфяной дамбы по обеим 
сторона.м канала оползни и сдвиги повторились. 

Для уменьшения удельной нагрузки на грунт под ка.менное крепление 
была запроектирована более легкая, нежели гравийная, торфяная постель 
с укреплением подошвы мокрого откоса дамбы сваями диаметром 16— 
18 ел и длиной 3,5 л, забитыми на расстоянии 1,5 м. Между тем такое 
крепление на торфяных болотах не только не достигает цели, но часто 
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приводит к разрыву сплошности торфяной залежи и усилению фильтра¬ 
ции через образовавшиеся разрывы, что и имело место в следующем году 
при досыпке бечевника на обеих сторонах канала (фиг. 92,а). 

Чтобы ликвидировать деформацию, откос выемки канала был спла¬ 
нирован до 1:5; образовавшиеся трещины расчищены до основания и 
заделаны качественным торфом; в большие морозы, когда торф замер¬ 
зал, трещины засыпались песком. Оставшийся на дне канала против 
оползня недобор первоначально был вынут до красной отметки только 
у бровки нижнего откоса выемки. Остальная масса недобора временно 
была оставлена для создания упора против сдвига откоса в сторону ка¬ 
нала. Когда откос и берма были спланированы и пригружены песком, 
была произведена выемка остальной части недобора. Пригрузка откоса 
песком производилась от нижней бровки кверху и была завершена до¬ 
сыпкой бечевника дамбы песком (фиг. 92,Ь). 


10. ДЕФОРМАЦИЯ ТОРФЯНОГО ПОНУРА У ДАМВЫ'ВОДОХРАНИЛНЩА 

Понур дамбы первоначально был запроектирован глиняный. Однако 
применение глины требовало доставки ее с значительного расстояния. 
Это заставило применить для понура торф одного из пересекаемых дам¬ 
бой болот со степенью разложения массы 50—60% и = 0,0000Л слі/сек. 



. УВпатнепный потеВатый, 
мелмо зернистый песен 


^ ^йоНп ОсноВа^^че дамі^ы 

^ "^Выемно для зуба- 
экрана суглинистой 
морены 



Ф.іг. 93. Профиль отсыпанного торфяного 
понура дамбы. 


Фиг. 94. План расположения трещин тор¬ 
фяного понура дамбы. 


На пересекаемых дамбой трех болотах торф был полностью удален 
из-под основания дамбы и уложен в кавальеры, и только из одного бо¬ 
лота часть торфа со степенью разложения не ниже 50% и с влажностью 
82—85% была использована для отсыпки понура. По ботаническому со¬ 
ставу торф, отсыпавшийся в понур, был осоковый, гипново-осоковый и 
древесно-осоковый. Основанием для понура служил частично песок 
с большой примесью пылеватых и иловатых частиц, частью — торф. 
Площадь основания понура ввиду высокого стояния уровня грунтовых 
вод была осушена открыты.ми тсанавами и торф укладывался на полосы 
между осушительными канавами. По канавам вода отводилась в попереч¬ 
ную вые.мку глубиной до 3 ж, вырытую для заложения песчаного зуба 
у подошвы дамбы со стороны напорного откоса. 

В тех местах, где в основании более разложившийся торф залегал 
слоями не менее 3 ж, он вскапывался на месте на глубину 0,5 ж и уплот¬ 
нялся трамбованием, таким образом получался естественный понур. Там, 
где естественная залежь была меньше 2,5 лі, сверху отсыпался торф из 
резерва до такой же толщины: получался смешанный понур. На песчаном 
слое отсыпался искусственный понур из привезенного торфа толщиной не 
менее 1,5 ж. Понур пригружался слоем песка в 2,5 ж. В зимний период для 
образования резервов на площади понура песок отсыпался слоем 4 лт, 
картами размером 40 X 40 лі. 

На участке деформации толщина отсыпанного искусственного понура 
вместе с торфяным основанием достигала 3,2—3,7 м (фиг. 93). 

Деформация началась с появления на поверхности понура трещин, 
параллельных краю выемки под зуб, затем крайняя часть понура шириной 
6 ж дала вертикальное смещение на 40—50 сж и сдвиг в сторону выемки зуба 
на длине 100 ж (фиг. 94). С наступлением зимних морозов деформация 
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стабилизовалась до весны. После оттаивания откосы выемки для зуба и 
берма дали новые трещины, и оползни увеличились. Наибольшие оползни 
произошли в тех местах, где был отсыпан резерв песка (фиг. 95). Тре¬ 
щины глубиной до б м образовались и в более удаленных от зуба участ¬ 
ках. Сдвигом массы на протяжении 50 м была заполнена вся выемка для 
зуба с наплывом массы через нее на основание дамбы. 

К причинам деформации понура нужно отнести следующее. Глубокая 
выемка для зуба у края понура с крутыми откоса.ми была наполнена водой, 
вследствие чего откос был подмыт и местами сполз, приобретя свойства 
плывуна. Слишком мощная нритрузка песком, а также динамическая на- 

совокупности к перенапряже¬ 
нию, которое в связи с не¬ 
устойчивостью сапіропелево- 
мергелистого слоя, по кото¬ 
рому произошло скольжение 
понура, вызвало трещины и 
сдвиги. 

Деформации понура были 
исправлены следующим обра¬ 
зом. Для выявления степени и 
направления деформации в 
месте оползня была прорыта 
поперечная траншея. Дефор- 
пригрузкой была вновь пере¬ 
ложена, при этом промороженный и пересохший торф с откоса был снят 
и заменен новым. Выемка для зуба была заполнена суглинком верхней 
морены. После произведенных исправлений никаких новых деформаций 
в понуре не наблюдалось. 

И. ДЕФОРМАЦИЯ СЛОИСТОГО ЭКРАНА 

На одном из участков плотины при отсыпке песчаного прослойка по 
первому нижнему торфяному слою экрана были обнаружены сдвиги этого 
слоя по откосу (см. выше. гл. VI, п. 4, фиг. 55). Зондированиемі было об¬ 
наружено, что в нижней части экрана произошло утолщение слоя с 0,75 
до 0,90 лі вследствие оплыва; в средней части 
откоса толщина слоя достигла 0,85 м, а в 
верхней части уменьшилась до 0,63—0,70 лі 
с образованием трещин в нижней части 
экрана (фиг. 96). Дальнейшему оползанию 
то>рфяного слоя экрана способствовал силь¬ 
ный ливень (49 мл). Внизу под слоем торфа 
образовались водяные мешки; вода из них 
была выпущена сифонными трубами, один 
конец которых продавливался через слой 
торфа. 

іВесовая влажность торфа при укладке 
его в экран в местах наибольшей деформа¬ 
ции достигала в среднем 85%. Отсьтка пес¬ 
чаного прослойка производилась сверху 
вниз, причем песок местами наваливался ку¬ 
чами в виде резервов. 

В месте наибольшего сдвига образо¬ 
валось значительное углубление в виде 
складки длиной параллельно оси плотины 
8 м. Разрыва торфяного слоя не произо¬ 
шло. 

Главной причиной деформации была весьма высокая влажность торфа, 
отсыпанного в первый слой экрана, достигавшая 88%. Второй причи¬ 
ной сползания было неправильное ведение работ с отступлением от пра- 
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Фиг. 96. Деформация торфяного 
слоя экрана минеральной плотины. 


грузка от груженых авто.машин привели в 



Фиг. 95. Поперечный профиль оползня понура дамбы. 


мированная часть понура вместе с песчаной 



вил, предусматривающих одновременное возведение всего экрана полным 
сечением вместе с песчано-гравелистой пригрузкой, являющейся упором 
для экрана. Отсыпка песчаного прослойка, перекрывающего первый тор¬ 
фяной слой, производилась с большой высоты сверху вниз по откосу 
с образованием временных запасов (резервов) на торфяном слое, что со¬ 
здавало дополнительную нагрузку. Прошедший сильный ливень также зна¬ 
чительно ускорил наступление деформации. Водяные потоки, стекающие 
по откосу, подмывали торфяной слой снизу и увеличивали вес верхнего 
песчаного прослойка. 

Для ликвидации деформации песчаный прослоек, покрывающий 
сползший слой торфяного экрана, был снят. После этого экран отсыпался 
не отдельными слоями, а полным сечением, в.месте с песчано-гравелистой 
призмой. Деформированный слой торфа перебирался на месте, разравни¬ 
вался с уплотнением трамбованием и приданием проектной толщины 
с учетом осадки. Была произведена интенсивная осушка резервов в боло¬ 
тах, где производилась выемка торфа открытыми канавами и с механиче¬ 
ской откачкой. За состоянием торфа были усилены контроль и наблюде¬ 
ние. В отсыпку не допускался торф с влажностью выше 83—84%, а также 
пересохший торф с влажностью ниже 80—78%. После произведенных 
исправлений в дальнейшем никаких деформаций не наблюдалось. 

12. ВЫПУЧИВАНИЕ ТОРФЯНОГО ДНА И ОТКОСОВ КАНАЛА В ЗИМНИМ 

ПЕРИОД 

Явление выпирания торфяного дна и откосов выемки в зимний пе¬ 
риод было обнаружено в отдельных случаях с поднятием грунта до 
0,4—0,5 уи. 

Наблюдения, поставленные на болоте вида VII, где происходило наи¬ 
более интенсивное поднятие дна, производились в декабре 1936 г. За 
9 дней наблюдений максимальное поднятие дна не превышало 27 сму 
а в среднем составляло на илистом участке 11 ел и на чистом то-рфяном 
участке—19 см. Дальнейшие наблюдения показали значительное уменьше¬ 
ние поднятия дна. 

Наблюдениями установлено, что выпирание илистого дна, где имеется 
обильный выход подземных ключей и родников, происходит в большей 
степени, нежели выпирание торфяного и песчаного дна, где деятельность 
грунтовых вод менее интенсивна. Выпирание дна в начале зимы происхо¬ 
дит более интенсивно, чем позже, когда уровень грунтовых вод в связи 
с промерзанием грунта понижается; во вре.мя зимних оттепелей вспучен¬ 
ная масса, состоящая из льда, подтаивает, и вспучины опускаются. Более 
интенсивное выпирание происходит в местах выклинивания грунтовых 
вод; отвод грунтовых вод уменьшает поднятие дна. 

При вспучивании происходит столбчатое нарастание ледяных кристал¬ 
лов, идущее снизу вверх. Это явление обусловливается гидростатическим 
давлением напорных грунтовых вод. Вода замерзает в виде столбчатой 
ледяной массы и гидростатическим давлением поднимается, что и создает 
кажущееся выпирание дна канала. Столбчатая система наледи кристаллов 
снизу подстилается сплошным прослойком льда, на котором происходит 
вертикальное нарастание (снизу вверх) столбчатых рыхлокристаллических 
отдельностей (фиг. 97). При раздавливании под нагрузкой наледь распа¬ 
дается, принимая вид фирнового конгломерата. 

При нарастании лед5Шой массы .между слоистыми отдельностями под¬ 
нимаются и частицы торфа или грунта и с.мерзаются со льдом. Иногда 
растущая система кристаллов поднимает частицы торфа сплошным слоем, 
что и создает иллюзию поднятия дна. 

Исследования ледяных монолитов показали, что рыхло вмерзший 
грунт занимает Ѵз — Ѵв всего объема. На торфяном и песчаном дне вынос 
частиц с ростом кристаллов происходит еще в .меньшей степени. 

На торфяных болотах и прилегающих пой.мах уровень грунтовых вод 
часто лежит выше отметок дна и нижней части откосов канала. Вслед- 
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ствие этого происходит выклинивание воды в виде ключей и родников 
в нижней части откосов и на дне канала. 

На некоторых участках приканальной полосы на болоте вида VII по¬ 
верхность восточной полосы за дамбой была покрыта водой, что еще 
больше усиливало фильтрацию воды в сторону выемки канала. Поэтому, 
чтобы не ослаблять прочности дамб и откосов выемки, было необходимо 
в полосе за дамбой отвести воду системой дрен в водоприемник, а торфя¬ 
ные кавальеры спланировать, обеспечив сток воды в нагорную канаву. 
Вода с прилегающего водосбора также должна была перехватываться 
нагорными канавами. 

В местах выхода грунтовых вод имели место выносы частиц грунта 
и разжижение минерального грунта, и таким образом происходило вспу¬ 
чивание вокруг выходов подземных вод. При наполнении канала водой 
вспучивание прекращалось. 



Фнг. 97. Столбчатое нарастание ледяных кристаллов. 


Чтобы уменьшить поверхностный размыв, разжижение и вспучивание 
грунта до наполнения канала, было необходимо выклинивающуюся поч¬ 
венную воду в отдельных очагах ее выхода направлять в водоприемник, 
которым мог служить кювет, идущий по дну канала к насосной установке. 
Непосредственные очаги выхода воды засыпались слоем гравия в 15— 
20 СП. Отвод воды от очагов выхода в водоприемник производился по 
системе дрен размером 20 X 20 см, которые засыпались крупным песком. 
Это позволило у^^еньшить вспучивание песка и ледяных образований. 

13. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИЙ 

Анализируя имевшие место при строительстве канала Москва—Волга 
дефор.мации торфяных сооружений и сооружений на торфяном основании, 
нужно признать, что каждая деформация вызывалась определенным ком¬ 
плексом причин, из которых однако некоторые имели явно превалирую¬ 
щее значение. 

Наиболее частой причиной деформаций служила местная перегрузка 
основания торфяного грунта вследствие быстрого темпа работ и — как 
результат этого — неравномерная осадка, особенно в первый период ра¬ 
бот. Неустойчивость торфяного основания, подстилаемого мягкими мине¬ 
ральными грунтами — илами, мергелями и сапропелем, — также приводила 
к оползням, которые обычно не распространяются на те участки, где 
торфяное основание подстилается более твердым минеральным грунтом. 




Частой причиной деформаций являлась повышенная влажность строи¬ 
тельного торфа, ослабляющая прочность торфяного основания, так как 
с увеличением влажности уменьшается угол внутреннего трения и сила 
сцепления торфа, обеспечивающие прочность грунта. При увеличиваю¬ 
щихся нагрузках происходит более усиленный выжим воды в основании 
под дамбой, особенно при быстрых темпах работ. Местные скопления 
воды вызывают временные значительные ослабления несущей способно¬ 
сти торфяного грунта, снижая угол внутреннего трения и силы сцепления 
и производя взвешивание частиц в свободной воде. 

Торф реагирует на нагрузку значительно быстрее, чем минеральные 
грунты, вследствие большой влажности; отжатием большого количества 
воды поэтому и вызывались весьма большие осадки, достигавшие в от¬ 
дельных случаях половины толщины сжимаемого основания. Особенно 
неравномерны были начальные осадки, сопровождавшиеся часто сдвигами 
и оползнями. Поэтому до возведения сооружения на торфяном основании 
следует применять компрессионный обжим торфяного основания, осо¬ 
бенно на площадках сосредоточенных нагрузок. 

Недостаточный откос заложения выемки на торфяных залежах, под¬ 
стилаемых мягкими минеральными грунтами, также является частой при¬ 
чиной деформации. Поэтому при проектировании откоса рекомендуется 
оставлять уширенную берму с целью обеспечения, в случае необходимо¬ 
сти, уположения откоса до 1 :5—1 : 7. Имевшие место разрывы сплошно¬ 
сти торфяного грунта ,в виде траншей под зуб, шпунтов, свай, деревян¬ 
ной заборки и т. п. приводили к деформациям и усиленной фильтрации, 
связанным с ослаблением торфяного основания. Наконец при намыве пес¬ 
чаной пригрузки торфяных дамб пульпа, проникая в незаметные на-глаз 
щели, производит увеличение трещин, в результате чего происходит де¬ 
формация сооружения. 


ГЛАВА XII 

ВЫВОДЫ 

I. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Опыт строительства канала Москва — Волга по применению торфа по¬ 
казал, что отдельные виды торфа могут с успехом применяться как строи¬ 
тельный материал (дамбы, плотины), как противофильтрационный мате¬ 
риал (понуры, экраны), как материал для устройства постели (вместо 
гравийной) под каменное крепление откосов выемки и насыпи, а также 
.могут служить несущим основанием под торфяные и минеральные соору¬ 
жения. 

Имеющиеся в специальной литературе отрицательные указания 
о торфе как строительном материале и как несущем основании (проф. 
Мушкетов, проф. Бернацкий, проф. Елеонский и др.) в большей своей 
части должны быть отнесены к подстилающим торф мягким непрочным 
минеральным грунтам (илы, мергель, сапропель), а также объясняются 
малой изученностью торфа в этом отношении. 

В быстро развивающемся гидротехническом и дорожном строитель¬ 
стве, особенно в центральной и северной полосах СССР, изобилующих 
торфяными болотами, торф будет играть значительную роль как строи¬ 
тельный материал и как несущее основание, так как в настоящих гигант¬ 
ских стройках далеко не всегда возможно и целесообразно обходить по 
техническим и экономическим соображениям встречающиеся болота, как 
это можно было делать раньше на стройках малых масштабов. Поэтому 
с государственной точки зрения весьма важно и своевременно изучение 
торфа как строительного материала, а также исследование и изучение ра¬ 
боты уже возведенных торфяных сооружений и в первую очередь соору¬ 
жений канала Москва — Волга. 
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в результате исследования торфяных грунтов может быть дана каче¬ 
ственная и количественная характеристика грунта, и могут быть получены 
соответствующие коэфициенты, которые должны лечь в основание геотех¬ 
нических расчетов при инженерном проектировании сооружений с приме¬ 
нением торфа и на торфяном основании. Использование числовых значе¬ 
ний анализов является весьма важным моментом проектирования, 
требующим инженерно-геотехнической интерпретации этих значений 
в связи с другими данными и коэфициентами инженерно-строительного 
характера; подобная инженерно-геотехническая интерпретация для торфя¬ 
ных грунтов находится еще в зачаточном состоянии. Нам еще неизвестны 
функциональные зависимости отдельных констант, обобщением которых 
возможно было бы подойти к обобщенным выводам, характеризующим 
основные геотехнические свойства торфяного грунта. 

Для исследования строительно-технических и физико-механических 
свойств торфа необходима другая методика и другая аппаратура, че.м та, 
которая применяется для исследования минеральных грунтов. Эта аппара¬ 
тура должна быть специально сконструирована с использованием в пер¬ 
вую очередь опыта строительства канала Москва — Волга. 

Изучению торфяных болот и торфа должно быть уделено большое 
внимание не только по линии научно-исследовательской, но и по линии 
учебной, для чего в программы курсов соответствующих учебных заведе¬ 
ний, и в первую очередь торфяных и гидротехнических, необходимо 
ввести специальный раздел: «Торф в гидротехническом и дорожном строи¬ 
тельстве». 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ТОРФЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ Н СООРУЖЕНИЙ 

НА ТОРФЯНОМ ОСНОВАНИН 

а) Типы торфяных оснований. Однородная торфяная за¬ 
лежь, подстилаемая твердыми минеральными грунтами, для небольших 
удельных нагрузок (0,5—1,0 кг/см-) является достаточно прочным несу- 
щи,м основание.м. Торфяная залежь, и.меющая разнородный стратиграфи¬ 
ческий профиль (горизонты пней, чередование слоев торфа с неодинако¬ 
вой степенью разложения, неодинаковую обводненность отдельных гори¬ 
зонтов), является менее надежным несущим основанием. 

Торфяная залежь, подстилаемая мягки.ми минеральными грунтами 
(мергель, илы, сапропель), является ненадежным несущим основанием, так 
как мягкие, неустойчивые грунты имеют малый коэфициент устойчивости 
и под нагрузкой претерпевают смещение в стороны. Такие грунты должны 
удаляться до твердого минерального грунта. 

Наиболее прочным несущим основанием можно считать погребенные 
торфяные залежи, подстилаемые твердыми минеральными грунтами. Эти 
торфяники являются как бы обжатыми и уплотненными в природных 
условиях. 

б) Подготовка торфяных болот для строитель¬ 
ных целей. Вследствие того, что торфяная залежь в естественном 
состоянии содержит большое количество влаги (90—92/^), то для пони¬ 
жения ее влажности (с чем связано уплотнение и осадка залежи) торфя¬ 
ные болота должны быть предварительно не менее чем за год до начала 
строительства осушены. 

Осушенное болото вследствие понижения грунтовых вод уплотняется 
(садится) под тяжестью верхнего невзвешенного слоя, что стабилизует 
дальнейшую осадку торфа под нагрузкой. В результате осушения луговые 
болота дают осадку 10—15% от мощности торфяного слоя, а моховые — 
15—30%. 

Предварительный обжим на строительных площадках торфяной за¬ 
лежи, предназначенной служить несущим основанием, весьма полезно 
производить пригрузкой песком слое.м 2—3 м при.мерно за шесть меся¬ 
цев до начала строительства. В этом случае в подражание природе полу¬ 
чаем погребенную площадку торфяной залежи, на которой первоначаль- 
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ная интенсивная осадка, связанная часто с деформацией, происходит до 
возведения сооружения. 

На осушенном торфяном болоте значительно улучшаются физико¬ 
механические свойства торфа: увеличиваются угол внутреннего трения и 
силы сцепления, понижается фильтрационная способность. 

Со строительных торфяных площадок необходимо удалять очес и 
верхний волокнистый слой торфа, так как этот горизонт обладает боль¬ 
шой фильтрационной способностью и дает большую осадку, связанную 
с деформацией. 

Во избежание разъедания бетонных труб действием торфяниковых 
вод, содержащих гумусовые кислоты, закладка таких труб должна про¬ 
изводиться на минеральное основание, а торф по обе стороны должен 
быть удален до минерального грунта на ширину до 20 лг с забивкой и 
затрамбовкой образующихся пазух глиной. 

в) Отсыпка торфяных сооружений на торфяном 
основании. Разрез торфяного слоя и разрыв сплошности торфа 
всегда сопровождаются усилением фильтрации через образовавшиеся 
щели. Поэтому нельзя допускать в торфяных грунтах 
устройства зуба, забивки свай, шпунтов, а также 
производить сопряжение торфяных откосов с тор¬ 
фяным или минеральным грунтом штрабами. Сопряже¬ 
ние торфяных стенок рационально производить не вертикально, а отко¬ 
сом 1 :2 или 1 :3 в зависимости от степени разложения торфа. 

Рациональным типом крепления неустойчивых торфяных откосов 
является песчаная пригрузка; сваи, шпунты, деревянная заборка для кре¬ 
пления торфяных откосов допустимы только в тех случаях, когда они 
углубляются в твердый минеральный грунт. 

На торфяных грунтах, подстилаемых ненадежными мягкими мине¬ 
ральными грунтами с пониженным коэфициентом устойчивости, необхо¬ 
димо оставлять уширенные бермы, отделяющие верхнюю часть откоса 
канала от нижнего .мокрого откоса дамбы. В случае местных оползневых 
явлений берма позволяет произвести уположение откоса до 1:5—1:6. 

На недостаточно устойчивых торфяных грунтах необходимо отсыпку 
сооружений производить малыми порциями, допуская в сутки нагрузку 
не более 8—10 г/с/и^ и делая интервалы во времени. Усиленные темпы 
возведения насыпей на торфяном основании часто сопровождаются ава- 
рия.ми. 

При отсыпке сооружения следует укладывать торфяной слой в рых¬ 
лом состоянии высотой в 22—24 см; в результате последующего уплотне¬ 
ния высота слоя уменьшается до 14—16 см, т. е. уплотнение происходит 
на 30—35%. 

Основным критерием для суждения о степени 
уплотнения торфа в сооружениях является коэфи- 
циент фильтрации, а не объемный вес, как при уплотнении мине¬ 
ральных грунтов. В торфах, минерализованных крупными наносами, 
объемный вес торфа может быть больше единицы при неудовлетворитель¬ 
ном значении коэфициента фильтрации. При этом показатель предельного 
коэфициента фильтрации не только решает вопрос о фильтрационных 
качествах торфа в сооружении, но и является косвенным показателем ста¬ 
билизации осадки. 

Для отсыпаемых торфяных грунтов допустимая влажность 
от 82 до 84%. Торф с более повышенной влажностью требует значитель¬ 
ных усилий на уплотнение; торф с влажностью ниже 78—76% теряет 
связность, не поддается уплотнению и отличается большой фильтрацион¬ 
ной способностью. Вследствие этого не рекомендуется допу¬ 
скать в сооружения воздушно-сухой и проморожен¬ 
ный т о р ф. 

Торфяные дамбы, как правило, покрываются слоем песка различной 
толщины. Эта пригрузка предохраняет поверхность дамб от выветрива- 
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ния и промерзания и является действительным противопожарным 
средством в верхней сухой части профиля. 

Торфяные дамбы, законченные или отсыпанные неполностью в начале 
зимнего периода, перед наступлением іморозов должны быть прйгружены 
малоразложившимся торфом слоем 0,5—0,75 лі или слоем песка 0,25— 
0,30 ЛІ. Это необходимо не только для предохранения торфа от промерза¬ 
ния и высыхания, но и для того, чтобы в следующий рабочий сезон 
можно было бы сразу же, убрав временную пригрузку, продолжать 
отсыпку дамбы, не затрачивая средств на уборку промерзшего слоя 
торфа, который как термический изолятор, оттаивает очень долго (до 
середины июня). Те же меры должны приниматься и по отношению 
к торфяному основанию, зачищенному под зиму и намеченному к возве¬ 
дению на нем насыпи в следующую весну. 

Торфяное ядро и зачищенное торфяное основание под дамбы, отсы¬ 
панные летом, должны предохраняться от высыхания и образования тре¬ 
щин пригрузкой слоем малоразложившегося торфа или слоем песка. При 
летней отсыпке можно сделать некоторый запас в профиле дамбы в 0,3 лі 
на каждом откосе ядра. Перед окончательной пригрузкой песком этот 
запас срезается, таким образом удаляется наружный высохший слой 
с образовавшимися трещинами. 

Песчаная пригрузка, как показывают статические расчеты, является 
достаточно эффективным средством для повышения устойчивости отко¬ 
сов вые.мки и насыпи вследствие увеличения сил трения и объемного веса 
торфа. При поверхностных деформациях песок вследствие сыпучести за¬ 
полняет щели и неровности, чем достигается постоянная сплошность 
ліассы. Поэтому, как правило, пригрузка откосов торфяной выемки и на¬ 
сыпи производится вслед за отсыпкой, начиная снизу вверх. 

г) Устойчивость и осадка торфяного основания. 
Осадка торфяного основания под нагрузкой в зависимости от степени 
разложения и влажности торфа, а также величины удельной нагрузки 
достигает гораздо больших пределов, чем в минеральных грунтах. На 
болоте вида ѴП при мощности залежи осоково-древесного торфа в 3—7 лі, 
степени разложения 60—70% и высоте дамб 3,5—7,5 лі средний размер 
осадки составлял 37,2%; для торфа гипново-осокового на болоте вида III 
при глубине залежи 2—б лі, степени разложения 35—45% и высоте дамб 
3,5—8 лі средний раз.мер осадки равнялся 42,7% от толщины сжимаемого 
основания. 

Осадка как функция обезвоживания торфа достигает больших разме¬ 
ров на неосушенных болотах, нежели на болотах осушенных. Осадка не¬ 
сущего основания более интенсивно протекает в первый период после 
возведения сооружения и в течение шестимесячного срока достигает 95% 
от всей осадки сжимаемого основания. Между осадкой несущего торфя¬ 
ного основания на осушенных и неосушенных болотах (при определенной 
мощности до 3,5—4 м) и удельной нагрузкой до известного предела на¬ 
грузки (до 0,6 кг/см-) имеется прямолинейная зависимость. 

д) Крепление откосов каменной наброской на тор¬ 
фяной волокнистой постели. Крепление откосов каменной на¬ 
броской может производиться на чистом мхе и моховой постели со сте¬ 
пенью разложения не выше 15% с целью обеспечения надлежащего 
коэфициента фильтрации через торфяной слой. При этом слой торфяной 
постели должен укладываться на откосе снизу вверх и по уплотнении 
легким трамбованием должен иметь толщину 25 слт без разрывов и швов. 

е) Всплывание «зеленых островов». При затоплении тор¬ 
фяных болот происходит всплывание очеса и верхнего малоразложивше¬ 
гося слоя торфа с объемным весом меньше единицы. Всплывшие «зеленые 
острова» иногда остаются связанными с материнским грунтом одним 
краем. К этим неподвижным островам волной пригоняются нацело ото¬ 
рвавшиеся болота, которые, скопляясь группами, образуют систему, начи¬ 
нающую разрастаться по типу нарастающих болот. Всплывшие болота 
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уменьшают эффективность использования водоема для рыбного хозяй¬ 
ства, ухудшают водный режим и мешают движению судов. 

Предупредительными мерами против всплывания могут являться в за- 
виси.мости от .местных условий минерализация поверхностного слоя бо¬ 
лот, выжигание болот, пригрузка их минеральным грунтом и свайное 
крепление. 

ж) Особенности физико-механических свойств тор¬ 
фяных грунтов. Торф, пригруженный слоем песка толщиной от 0,15 
до 1,50 м после про.мерзания и медленного оттаивания под пригрузкой, не 
изменяет своих физико-.механических свойств. Поэтому для торфа не 
требуется более мощных пригрузок, как это необходимо для предупре¬ 
ждения промораживания жирных глин. 

Порозность торфяного грунта, вычисленная исходя из полной влаж¬ 
ности его, является всегда преувеличенной, так как воду, находящуюся 
в прочном соединении с .массой торфа (коллоидную, пленочную и др ), 
при осушении залежи нельзя удалить канавами. 

Зольность в торфяных грунтах варьирует в значительных пределах и 
делится на наносную и конституционную, освобождающуюся в результате 
сжигания органического‘вещества. Сплошные .минеральные илистые про¬ 
слойки в торфе делают основание опасным в с.мысле скольжения по ним 
откосов выемки и торфяного основания. 

Понижение коэфициента фильтрации торфа с .малой степенью разло¬ 
жения достигается перерабатывание.м .массы в прессмашине. В пропущен¬ 
ном через пресс.машину торфе значительно снижаются угол внутреннего 
трения и силы сцепления, а пото.му переработанный торф нельзя при.ме- 
нять для экранов, но можно с успехо.м при.менять для отсыпки понура и 
приканальных дамб. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 


ИНСТРУКЦИЯ 1 по ИССЛЕДОВАНИЮ ОЧЕСА И ВЕРХНЕГО ВОЛОКНИСТОГО СЛОЯ 
ТОРФЯНЫХ БОЛОТ И ИЕРАИ БОРЬБЫ СО ВСНЛЫВАННЕМ ТОРФА В ВОДОЕМАХ 

С целью полу'чения данных для суждения о возможности всплывания поверхностного 
слоя торфяных болот, расположенных в зоне затопления, производится полевое нсследо- 
вание верхнего волокнистого слоя и лабораторное исследование образцов торфа. В случае 
подтверждения на основании исследовательского материала возможности всплывания поверх¬ 
ностного слоя торфяной залежи принимаются предупредительные меры борьбы против 
всплывания торфа. 

1. Нолевое нсследоваяне торфяных болот. Равбнвка аондяровочной еетану зояднровва 

я обход границ болота 

1. До начала полевого исследования болот, расположенных в зоне затопления, необ¬ 
ходимо ознакомиться с имеющимися топографическими материалами, по которым выяс¬ 
няются положение болота и рельеф поверхности торфяной залежи и окружающих сухо¬ 
долов, после чего устанавливается порядок исследования данного болота. 

2. При исследовании болота намечается магистраль, проходящая примерно посредине 
болота и ориентированная по большему протяжению залежи. От магистрали по обе сто¬ 
роны ее разбиваются равномерно, под прямым углом к ней, параллельные поперечники, 
проходящие до нулевой границы торфяной залежи. 

3. Поперечники разбиваются: 

при площади болота в 50 га через 100 м 
100 . . 200 . 

. . „ 200 . . 250 . 

„ „ • 500 щ щ 300 * 

4. По каждому поперечнику от точки на магистрали производится разбивка пикотажа 
с расстояниями: 

при длине поперечника 200 м через 50 м 
т п п 500 • ■ 100 „ 

. . я 1 000 . . 200 „ 

5. По разбитой сегке поперечников на пикетах производится зондирование залежи 
буром Гиллерз. Определение глубины залежи поонзводится до ее технических границ, 
в'пределах которых торфяная залежь может разрабатываться на топливо. Границы залежей 
остолбляются. Техническая граница залежи для осушенных болот определяется в 40—50гж 
толщины и для неосушеняых — 70 см, 

6. Поіучаемые при зондировке данные записываются в полевой журнал зондировки. 

7. Граница торфяной залежи определяется путем замыкания конечных нулевых точек 
зоидировочных линий, в результате чего составляется пла:і располэжения залежи и уста¬ 
навливается площадь, занятая торфом. 

8. По средней глубине залежи и площади расположения ее вычисляется запас тор¬ 
фяной массы, залегающей в болоте. 

II. Ьтбор образцов торфа д.тя лабораторного анализа 

9. Пробы торфа берутся в зависимости от площади болота: 


для болота площадью 25 га берется 1 проба на 5 га 




ш 

50 . 

• 

. . , 6 . 



п 

100 , 

9 

- . . 8 , 



п 

200 „ 

Ш 

. . . 12 . 

„ 

и 

п 

500 . 

п 

. . . 20 , 


Примечание. В случае разнородности болота на каждом характерном участке 
берется не менее трех проб. 

1 При составлении инструкции использованы данные рукописного отчета ннж. 
М. Д. Дан о ВИЧ а. Методы борьбы со сплавицами на рыбхозах БССР, 1934. 
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10. Шурфы закладываются размерами не менее 0,5 X ЬО м и глубиной до нижней 
границы малоразложившегося слоя с объемным весом меньше единицы. (Для луговых 
болот глубина шурфов — не более 75 см.) 

11. Со стенок шурфа по вертикальной линии через каждые 15—20 см берутся пробы 
весом 350—400 г для определения объемного веса, степени разложения и ботанического 
состава. 

12. Пробы торфа в сыром виде этикетируются, завертываются в пергамент и зано¬ 
сятся в журнал отбора проб. 

13. Для определения объемного веса торфа пробы волокнистого торфа отбираются 
в металлические сосуды цилиндрической формы размером 10 и 15 см, закрывающиеся 
крышками с открытых концов, из которых один — сотточенными краями. Сосуд без крышек 
острым концом вдавливается в поверхность стенки шурфа. Острым ножом торф обрезается 
по краям сосуда, затем последний вдавливается в торф до тех пор, пока верхний край со¬ 
суда не будет заглублен на 1—2 см ниже поверхности торфа. Снизу масса подрезается 
ножом, сосуд вынимается и масса торфа с обоих концов срезается в уровень с краями 
цилиндра. Затем сосуд закрывается крышками и ставится в ящик. 

Для отбора проб волокнистого торфа с малой степенью разложения лучше пользо¬ 
ваться сосудами квадратной формы размером ЮХЮс^и и высотой 15 см с двумя отъем¬ 
ными крышками по концам. Сосуд делается из оцинкованного железа. Один конец сосуда 
имеет заостренные краяЧ 

14. За неимением металлических цилиндров образцы торфа берутся в виде блоков 
и монолитов и в таком виде отправляются в деревянных ящиках в лабораторию. Размеры 
блоков 30X30X30 см, рамеры монолитов 20X20X^00 см. Для определения бота¬ 
нического состава и степени разложения часть массы отбирается из блоков и монолитов 
в лаборатории. 


111. Исследование отрывающего усилпя, потребного д.іи отрыва верхнего воловнистого 

слоя торфа и очеса 

15. На типовом участке болота выбирается квадратная площадка размером 30X30 см. 
Со всех сторон площадка обрывается траншеей шириной не менее 40 см с вертикальными 
стенками с тем, чтобы блок имел правильную геометрическую форму. 

Во все боковые стенки монолита втыкаются тонкие деревянные или металлические 
заостренные спицы длиной 30—35 см и диаметром 0,75—1,0 см. 

Спицы втыкаются снизу вверх под углом 60’ к вертикальной поверхности стенки. 
Спицы втыкаются несколько ниже границы малоразложившегося слоя, на 3—5 см ниже 
контакта верхнего, менее разложившегося, и нижнего, более разложившегося, слоя. 

Примечание. Количество шурфов для определения сцепления торфа на¬ 
значается в соответствии с п. II—9. 

16. Спицы с помощью шнура или цепочек соединяются над монолитом с динамометром. 

17. При подъеме динанометра на некоторую высоту на некоторой глубине по пло¬ 
скости отрывается верхняя часть блока. Потребное усилие, при котором отрывается верх¬ 
няя часть блока, фиксируется на шкале динамометра. 

Пример I. На разрыв площадки в 32X32 см с площадью 1 024 сж* затрачено уси¬ 
лие, равное 46,3 кг. Вес оторвавшейся части колонки торфа — 42,8 кг. Толщина оторвав¬ 
шегося слоя — 46 см. Потребное отрывающее усилие равно 46,8—42,8 = 4,0 /сг, а на 1 см^ 
4:1 024 = 0,0039 кг/см’^. 

Вес оторвавшейся колонки торфа 42,8 кг, объем 47,104 см'^, следовательно объемный 
вес массы равен 0,91, и на 1 см- всплывающее усилие равно 0,0041 Всплывающее 

усилие больше сил сцепления: торф всплывает. 

Пр и м е р II. Основанием монолита, по которому последовал разрыв, имеет площадь: 
40X40 = 1600 СМ-. Затрачено усилие по динамометру 33 л^г. Вес оторвавшейся части 
колонки торфа— 13 кг. Толщина оторвавшегося слоя — 10 см, следовательно объемный 
вес торфа—0,812. Необходимое для преодоления силы сцепления торфа усилие выражается 
в 20 кг. Сила сцепления торфа значительно превосходит свободную взвешивающую силу 
воды. Торф не должен всплывать. 

18. После установления границ отрыва торфа составляется профиль, на котором по¬ 
казывается линия отрыва. 

19. Одновременно с производством испытания на отрыв производится описание расти¬ 
тельного покрова болота и ботанического состава оторвавшегося слоя торфа и степени 
разложения. 

20. При наличии на поверхности болота большого количества пней последние также 
подвергаются исследованию, если имеется специальное задание, на объемный вес и влажность. 

Исследование пня производится как в верхней части, находящейся над поверхностью 
болота, так и в нижней, расположенной в толще торфа. Пробы для исследования берутся 
путем выпиливания кругляшей толщиной 5—6 см из верхней части пня. Количество пней, 
подвергающихся исследованию, определяется в зависимости от разнородности их (листвен- 


^ См, гл. II, п. б. 
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ные, івойные), размера к густоты залегания, примерно 5—7 шт. на 1 га. Выпиленные 
кругляши сейчас же взвешиваются и описание их заносится в полевой журнал, где отме^ 
чаются: количество и характер пней, описание лесного покрова, густота и высота насаж 
деннй, средний диаметр деревьев (на высоте груди) и порода. 

21. Если наполнение водоема будет производиться поздней осенью после промерза¬ 
ния почвы или ранней весной до оттаивания ее, то болота до момента наполнения под¬ 
вергаются исследованию на глубину промерзания торфа. 

В осеннее время затопление водоема необходимо производить до наступления боль¬ 
ших морозов, а весной—после оттаивания промерзшего слоя болота. 


IV. Лабораторное исглсдоканпс п анализ торфа 

22. Доставленные в лабораторию образцы торфа подвергаются исследованию и аііа- 

лизу для определения влажности, зольности, объеѵного и удельного веса. 

а) Влажность весовая. Для опредслення естественной влажности пробы торфа 
взвешиваются еще на болоте с целью учета потери влаги при транспорте образцов. 

б) Зольность А. Кроме учета количества .конституционной* освобождающейся при 
сжигании органического вещества и наносной зольности также отмечается характер на¬ 
носной зольносіи карбонатной (мергелистой), песчаной (крупность), глинистой. Процент 
зольности относится к естественной влажности и к абсолютно сухому веществу. 

в) Объемный вес 7. Объемный вес определяется как в лабораторных условиях, так 

^ г /—р (вес сосуда с торфом) — (вес сосуда) 

и непосредственно на болотах. 1 ^-^= 5- - (объем сосу да)-^ 

Объем сосудов устанавливается по объему помещающейся в них воды, для чего одна 
крышка сосуда парафинируется; на парафинированную крышку ставится сосуд, коюрый 
с открытого конца наполняется водой, измеряемой градуированным стеклянным цилиндром. 

г) Удельный (истинный) вес А определяется в лабораторных условиях. 

23. По данным объемной влажности, истинного удельного веса и объемного веса 
вычисляется объем сухого вещества и после определяется объемное содержание воздушной 
фазы торфа (воздуха) по формуле: 

^ = 100 —(///-[- ѴГо), (1) 


где Щ —объемная влажность, определяемая по формуле: № о = 

— весовая влажность по отношению к сырому торфу; 

V—объемный вес; 

гг/ —объемное содержание твердого вещества торфа (твердая фаза), определяемая по 
формуле: /// = — • 100; 

5—весовое содержание су.хого вещества, определяемое по формуле: 

5 = (1—0.011Г)7; (2) 


А— Истинный удельный вес. 

24. Доставленные в лабораторию кругляши взвешиваются и тиительно измеряются. 
Толщина их определяется в четырех точках, расположенных на концах двух перпендику¬ 
лярно идущих диаметров. Диаметр измеряется по четырем направлениям, расположенным 
одно относительно другого под углом в 45°. Из всех измерений берется арифметическое 
среднее. Объемный вес древесины определяется по формуле: 

_ ^ вес кругляша 

^ V объем кругляша ^ ' 

Влажность древесины определяется обычным способом. 

Примечание. Количество образцов торфа, направляемых дли исследования 
и анализа, указывается в сопроводительной ведомости. 


V. Мероприятия по борьбе со псплывяннем торфа 

25. К мероприятиям по борьбе со всплыванием торфа и очеса относятся следующие: 

а) минерализация поверхностного волокнистого слоя торфа; 

б) пригрузка поверхности волокнистого торфа минеральным грунтом; 

в) пригрузка торфа минеральными кучами; 

г) закрепление торфа деревянными сваями. 

Минерализация поверхностного слоя 

26. Если до залива болота имеется срок в несколько лет, то применяется вспахивание 
поверхности торфа, после чего торф, разлагаясь, увеличивается в объемном весе до еди¬ 
ницы и теряет всплывающую способность. 

1 Здесь \Го есть объемная влажность в отношении к объему сырего торфа, а не 
к объему сухого торфа, как определялось в гл. II, п. 3. Ред. 
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При ограниченном времени тот же эффект достигается предварительным подсушива¬ 
нием и выжиганием поверхностного волокнистого слоя и очеса. Выжигание производится! 
в сухую погоду; поджог делается с подветренной стороны. 


Пригрузка торфа минеральным грунтом 

27. Толщина минеральной пригрузки с условно принятым объемным весом (песок 1,6)- 
рассчитывается следующим образом: объем 1 м‘^ торфяной сплавины при толщине всплы¬ 
вающего слоя 0,7 м будет: 1,0 • 1,0 • 0,7 = 0,7 При объемном весе торфа 0,87 всплываю¬ 
щая способность будет равна (1 000 —870) • 0,7 = 91/^г. Потребность в минеральном грунте 
для уравновешивания вышеуказанной всплывающей способности торфа (91 кг) вычисляется 
по следующей формуле: 

91 

V - -_= о 15*^ (4>' 

1 600—1000 


Толщина необходимого для пригрузки слоя песка будет равна с округлением 15 см 
плюс 15% запаса; пригрузочный слой будет 17,5 см. Необходимый объем песка для при¬ 
грузки 1 га 10 000 - 0,175 = 1750 мК 

Стой песка или соответствующего минерального грунта может быть намыт способом 
гидромеханизации. 


Свайный способ крепления 

28. Деревянные сван диаметром 20 см забиваются в шахматном порядке примерно 
в 20 л одна от другой. В верхнем конце с целью увеличения площади пригрузки спла¬ 
вины врезается крестовина (усы). 

Пример расчета. Средняя толщина сплавины —0,40 м средний, объемный вес - 
0,981, объемный вес деревянных свай—1,0. Действие каждой сваи распространяется па 
площадь сплавины = т: • 10 = 314 м’-; объем сплавины 314 • 0,40 = 125,6 м^. 

При объемном весе торфа 0,981 сила всплывания выразится: 

(1 000-981) • 125,6 = 2 386,4 кг. 

Чтобы удержать сплавину под водой, необходимо противопоставить всплывающей силе 
торфа силу трения сваи о грунт: 

Ш = г.апь, 


где ^ = 20 -диаметр сваи; 

= длина окружности сваи; 

0 = 0,15 — коэфициент трения для минерализованного торфа по дереву (для других 
грунтов будет изменяться); 

Л =3,5 м — глубина забивки сваи в грунт; 

ѴУ = сопротивление сваи на выдергивание. 

Подставляя в формулу принятые числовые значения, получим: 


ІГ = 3,14 - 20 • 350 - 0,15 = 3 297 /сг. 


В данном случае всплывающее усилие не может выдернуть сваю. 

Глубина забивки сваи может быть определена из предыдущей формулы: 

Н = з" І4 ' ^2о' " бІ5 ~ ^ ^ запасомМ57о— 292 см. (5) 


Выше принято Л = 3,50 м, из которых 2,5 м будут забиты в торфяном грунте и 1,0 м — 
в минеральном грунте. 

Пригрузка волокнистого торфа минеральными кучами 

29. Деревянные сваи могут быть заменены песчаными кучами на деревянных площад¬ 
ках, которые насыпаются в местах забивки сваи. Вес насыпанного минерального грунта 
должен соответствовать выдергивающей силе сплавины. В данном случае песок также дол¬ 
жен насыпаться на деревянную площадку 1,0Х1»0 лс, покрывающую две крестовины, пере¬ 
крещивающиеся в середине кучи. 

При употреблении песка с объемным весом 1,6 объем песка в одной куче опреде¬ 
ляется: 2,&6 = 1,б V, откуда 

К= 1,5 М а с запасом в 15%—1,72 м\ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


ВУР ГЕЛЛЕРА (фнг. 98) 

Бур Тиллера состоит из камеры (челнока), метровых штанг, соедітяющихся с по¬ 
мощью ниппелей, и ручки. Камера бура состоит из двух полых цніиндров: внутреннего 
диаметром 21 мм и длиной 330 мм, с толщиной стенки 1,5 мм и наружного цилиндра, 
вращающегося на внутреннем. Одна треть передней стенки внутреннего цилиндра на 



Фиг. 98. Бур Гиллера: 

/—общий вид бура (масштаб 1:5); 2—челнок бура со штангой в открытой положении; 4 —верхний я ниж¬ 
ний шурупы, направляющие внешний цилиндр при вращении бура; 5—штифт для закрепления винтового яа- 
кояечнякя в нижяей части внутреннего цилиндра; 6 —винтовой наконечник челнока; 7— протлвоупорная муфта; 
8 —шуруп для закрепления противоупорной муфты яа штанге; 9 —внешний циляидр челнока; 10 —внутренний 
цилиндр челнока со штангой; 11 —челнок бура со штангой в закрытом положении; 72—штанга бура: а —го¬ 
ловка штанги, б —нижняя часть с прорезью; 13 —ниппель для соединения штанг (масштаб 1:0,6); //—ручка 

бура; 15 —ключ ниппельный. 

ііротя женин 270 мм вырезана. Во внешнем цилиндре тякже имеется прорез с отогнутым 
под углом в 45^ к окружности пером. Верхний и нижний края пера закруглены для более 
свободного проникания в торфяную залежь. 

Вращение наружного цилиндра достигается с помощью горизонтальной прорези 
в верхней и нижней частях и проходящих через эти прорези винтов с головками, удер- 
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живающнмн наружный цилиндр при вращении его на внутреннем цилиндре. Винты на¬ 
глухо укреплены в стенках внутреннего цилиндра. Нижний конец внутренней трубки 
оканчивается наглухо закрепляющимся сверлом (червяком) длиной 43 мм. Верхним 
концом внутренняя трубка жестко соединена со штангой. 

Штанги бура делаются из полых стальных труб длиной в 1—1,5 ж и разделенных 
на 0,1 ж кольцевыми отрезками. 

При наращивании штанг узкий отточенный конец одной штанги входит в уширенную 
муфту другой и закрепляется с помощью ниппеля, ввинчиваемого ключом через отвер¬ 
стие в муфте. 

Для взятия проб торфа нужно опустить камеру бура на необходимую глубину 
закрытой; легким вращением бура по часовой стрелке при опускании его камера удер¬ 
живается в закрытом состоянии. При обратном вращении бура против часовой стрелки 
камера открывается и заполняется торфяной массой, для чего делается 4—5 оборотов. 
После заполнения вращением в противоположную сторону камера снова закрывается 
п вынимается на поверхность. При глубокой залежи штанги бура по мере его вынутия 
из залежи должны развинчиваться. 

Прн зондировании залежи на верхнюю штангу надевается поперечная ручка, скре¬ 
пляющаяся также со штангой с помощью ниппеля. 

На основании опыта работы с буром Гиллера на канале Москва — Волга с целью ра¬ 
ционализации бура необходимо выполнение следующих требований. 


/ 
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інониъі ш'гіанги с резьбой 
2 Стык штанг 



т- 



3 Муфта с внутренней резьбой 
< ключ для но'еиичивония муфты 


Фиг. 99. Бур Гиллера. Винтовое соединение штанг. 


1. Ниппельные соединения штанг должны быть заменены винтовым соединением 
(фиг. 99). 

2. Все части бура должны изготовляться из стали. Верхняя вырезная часть головки 
должна нзіотопляться из особой твердой стали и нарезана резьбой с малым шагом 
(фиг. 99). 

3. Головки всех штанг должны быть наглухо приварены в концах штанг. 

4. Нарезные части головок штанг во всех комплектах буров должны быть совер¬ 
шенно одинаковы и пригнаны с таким расчетом, чтобы каждая из них подходила ко всем 
другим (стандартные). 

5. На штангах через 0,5 и 0,25 ж должны быть нанесены поясные деления, причем 
через 0,5 ж деления должны быть заметны резче, чем деления через 0,25 ж. 

6 . На челноке по краю выреза внешнего цилиндра деления наносятся через 10 сж, 
начиная от нижнего края выреза челнока. 

7. Верхний цилиндр челнока должен быть хорошо пригнан к внутреннему с целью 
исключения возможности попадания в зазор крупного песка и вместе с тем должно быть 
обеспечено нормальное вращение цилиндров при легком повертывании бура в торфяной 
залежи с помощью ручки без затраты усилий на вредное трение. 

8 . Наружный край отогнутого пера внешнего цилиндра в нижней и верхней частях 
должен быть закруглен, и край пера по всей длине его заостряется. 
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9. Винтовмй наконечник (червяк, фиг. 98. должен быть пригнан в полости ниж¬ 
него конца внутреннего цилиндра челнока, чтобы при скреплении их штифтом получилось 
жесткое соединение. 

10. Верхний край внутреннего цилиндра челнока должен быть наглухо соединен 
посредством сварки с проходящим внутрь цилиндра стержнем и с нижним концом челноч¬ 
ной штанги. 

Спецификация материалов для буров системы Гиллера (большая модель) на один 
коѵплект: 


1. Размер труб для штанг, наружный диаметр 24 мм, 

внутренний 20 мм . 6,5 по? . м 

2. Размер труб для челноков, наружный диаметр 26 мм, 

внутренний — 24 мм .0,6 „ 

3. Размер наружной трубки для челнока, наружный 

диаметр 30 мм, внутренний ^ 28 мм . 0,6 , 

4. Стальных штанг (стержней) диаметром 21 мм .... 0,2 . 

. „ , . 20 . 0.6 . , 

. . . . 22 ... . .0,4 „ ,. 

- . . „ 30 , . . .0,2 , . 

Части комплекта бура: 1) одна штанга с челноком, размером 1,5 м (без винтового 
наконечника), 2) четыре штанги по 1.5 м\ 3) ручки (гриф); 4) два ключа; 5) одна ложка; 
все укладывается в брезентовый чехол. 


БУР 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ ЗОНДИРОВАНИЯ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 


гг 

и 

С 

Рссстоянне от началь¬ 
ного пикета в м 

Толщина торфяного 

пласта в м 

3 а 11 н с и: Толщина очеса или минераль¬ 
ного наноса; глубины попадания на пень, толщина 
и глубина залегания минеральных прослойков и ха¬ 
рактер их; толщина и характер подстилающего или¬ 
стого слоя и характер минерального дна болота. 

1 

1 

1 

Абрис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

НОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ ТОРФА 
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' Качество торфа (бота- 
I нический состав, сте¬ 
пень разложения, цвет, 
влажность) 


Растительность (дре¬ 
весная, моховая) н ха¬ 
рактер поверхности 
болот 
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